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Ад аўтара 


Гэтая кніга-- вынік шматгадовых даследаван- 
няў аўтара падчас працы ў Спецыяльных навуко- 
ва-праектных вытворчых майстэрнях Міністэрства 
культуры (пазней - Беларускі рэстаўрацыйны пра- 
ектны інстытут). 

Тэму маіх будучых навуковых даследаванняў, 
якая была «белай плямай» у беларускай археалогіі 
ігісторыі архітэктуры, падказаў мне ў 1976 годзе 
знакаміты рэстаўратар і даследчык усходнеславян- 
скай архітэктуры ХІ-ХІІ стагоддзяў Рыгор ІШэн- 
дэр. Другі чалавек, які дапамагаў мнеў гэтай спра- 
ве, быў доктар гістарычных навук, прафесар з 
Санкт-Пецярбурга Павел Рапапорт. Дзякуючы яго 
падтрымцы я абараніў у 1981 годзе ў Ленінградскім 
аддзяленні Інстытута археалогіі АН СССР канды- 
дацкую дысертацыю, у якой адзін з раздзелаў быў 
прысвечаны гісторыі будаўнічых матэрыялаў Бе- 
ларусі. Гэтыя даследаванні ўвайшлі ў маю першую 
манаграфію «Памятники монументального зодче- 
ства Белоруссии ХІ ХУЦПвв.» (Мінск, 1988). 

У 1990годзевыйшла маянавуковая праца «Ста- 
ронкі мураванай кнігі», у якой побач з гісгорыяй 
некаторых будаўнічых матэрыялаў з'явіўся раздзел 
праструктуру будаўнічай арцелі і арганізацыю пра- 
цы каменнага будаўніцтва ў перыяд Сярэднявечча. 
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Акрамя археалагічных матэрыялаў з уласных рас- . 
копакіраскопак іншых археолагаў у нашай краіне 
я меў багаты плён ад працы ў архівах Беларусі І су- 
седніх краін. Шмат дало знаёмстваз музейнымі ка- 
лекцыямі Вільні, Каўнаса, Грокаў, Клайпеды, Ноў- 
гарада, Пскова, Санкт-Пецярбурга, Масквы, Турай- 
ды, Рыгі, Чарнігава, Камянец-Падольска, Кіева, Вар- 
шавы, Любліна, Кракава, Беластока, Супрасля. 

Пры падрыхтоўцы гэтай кнігі ўжыта комплекс- 
ная методыка, якая ўлучае археалагічны, біблія- 
графічны і рукапісны матэрыял, а таксама натур- 
ныядаследаванні помнікаў. Вывучаныя матэрыя- 
лы параўноўваюцца з адпаведнымі матэрыяламі 
суседніх з Беларуссю тэрыторый, што дазваляе 
казаць пра іх месца ўразвіцці будаўнічай тэхнікі 
Цэнтральнай і Усходняй Еўропы. 

Аўтар выказвае шчырую падзяку беларускім 
даследчыкам: Пятру Лысенку, Георгію Штыхаву, 
Алесю Кушнярэвічу, Алесю Краўцэвічу, Ігару Чар- 
няўскаму, Лявону Калядзінскаму, Валянціну Соба- 
лю, Зянону Пазьняку, Таццяне Бубеньцы, магілёў- 
скамукраязнаўцу Язэпу Філіповічу, фатографам Вя- 
чаславу Дубінку і Валерыю Карбоўскаму, архітэк- 
тарам Сяргею Багласаву, Уладзіміру Маскалёву, Ва- 
лянціну Калніну, даследчыкам Літвы 1 Латвіі- Вла- 
дасу Жулкусу, Альге Янкявічэне, Напалеону Кіткаў- 
скасу, Вітаўтасу Левандаўскасу, Андрысу Цауне, 
навукоўцам Расіі - Леаніду Аляксееву, Валянціну Бул- 
кіну, Рыгору Векслеру, Леаніду Бяляеву, Марыяне 
Малеўскай, атаксама перакладчыкам тэксту выс- 
новаў на замежныя мовы: Гелене І лагоўскай, Яле- 
не Таболіч, Васілю Ермаловічу і Вітаўтасу 
Левандаўскасу. 


Уводзіны 


Гісторыя будаўнічай тэхнікі- самастойная і надзвы- 
чайцікавая галіна архітэктурна-археалагічнага вывучэн- 
ня манументальнага дойлідства Беларусі. Яна ўлучае ў 
сябе працэсы ўзнікнення і развіцця каменнага дойлід- 
ства ў нашай краіне пачынаючы ад першых сціплых 
пабудоў самагарознага кшталту іпрызначэння да ства- 
рэння ўзораў: еўрапейскага маштабу. Немалую ролю ў 
развіцці гэтай плыні архітэктурнай навукі адыгралі ар- 
хеолагі. Дзякуючы архітэктурна-археалагічным дасле- 
даванням на тэрыторыі Беларусі знойдзеная значная 
колькасць помнікаў манументальнага дойлідства ХП- 
ХУШ стагоддзяў, якія незахаваліся назямной паверхні. 
Навукоўцы вылучылі полацкую, віцебскую 1 гродзенс- 
кую архітэктурныя школы ХІІ стагоддзя, вывучылі не- 
вядомыя раней помнікі готыкі, рэнесансу і барока. 

Некаторыя моманты гісторыі будаўнічай тэхнікі 
ХІ-ХІП стагоддзяў на тэрыторыі Беларусі (асноўныя 
элементы будаўнічых канструкцый, будаўнічыя матэ- 
рыялы) разглядаюцца ў працах Івана Хозерава і Паўла 
Рапапорта. Ёсць невялікія артыкулы і невялічкія раз- 
дзелы, прысвечаныя будаўнічым матэрыялам Беларусі 
ХЕХУП стагоддзяў у манаграфіях Ю.Ядкоўскага, 
М.Вароніна, М.Малеўскай, М.Ткачова, Я.Звяругі, 
А.Краўцэвіча ды інш. Добра даследавана і гісторыя бе- 
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ларускага кафлярства. Але ніхто з гісторыкаў архітэк- 
туры, мастацтвазнаўцаў ці археолагаў не зрабіў спро- 
бы дэталёва прасачыць гісторыю будаўнічай тэхнікі бе- 
ларускага манументальнага дойлідства эпохі Сярэдня- 
вечча і Новага часу. 

Нашапрацаабагульняеапублікаваныя ды некаторыя 
архіўныя навуковыя крыніцы па згаданай тэматыцы. 
Межы даследавання ўлучаюць чатыры галоўныя этапы 
ўгістарычным развіцці будаўнічай тэхнікі манументаль- 
нага дойлідства Беларусі: дойлідства ХІ ХІІ стагоддзяў 
(эпоха Кіеўскай Русіі Полацкай дзяржавы), архітэктура. 
ХІД- першай паловы ХУ Істагоддзя (готыка), помнікі 
другой паловы ХУІ- пачатку ХХІІ стагоддзя (рэнесанс) 
імураванаедойлідства ХУП. ХУШ стагоддзяў (барока). 

Тэрытарыяльна ў працы ахоплена ўся сучасная Бе- 
ларусь, таксама разглядаюцца некаторыя помнікі, якія 
знаходзяцца наэтнічных абшарах гістарычнай Беларусі 
(Віленшчына, Беласточчына і Смаленшчына). Нашай 
мэтаю было паказаць узнікненне і фармаванне асноў- 
ных этапаў развіцця будаўнічай тэхнікі на тэрыторыі 
Беларусі, звязанай шчыльнымі эканамічнымі і палітыч- 
нымі сувязямі з архітэктурнымі школамі Кіеўскай Русі, 
Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. 

У кнізе пастаўлена некалькі праблемаў і разгляда- 
юцца 

Г гісторыя асноўных будаўнічых матэрыялаў; 

2) вытворчасць будаўнічых матэрыялаў; 

З)эвалюцыя будаўнічых канструкцый, муровак і ма- 
лых архітэктурных формаў; 

4) асноўныя этапы будаўнічай вытворчасці ў эпоху 
Сярэднявечча і Новага часу. 

Дзеля развязання гэтых пытанняў былі выкарыста- 
ныя археалагічныя, пісьмовыя, архіўныя і іканаграфіч- 
ныя крыніцы, разнастайныя звесткі з гісторыі архітэк- 
туры Літвы, Польшчы, Расіі, Латвііі Украіны. 


8 


Аўтарам самастойна і ў суаўтарствез іншымі наву- 
коўцамі пачынаючы з 1977 па 1994 год даследаваліся 
помнікі архітэктуры ХІІ стагоддзя ў Гродне, Віцебску 
і Наваградку, Лідскі, Мірскі, Крэўскі, Гродзенскі і Зас- 
лаўскі замкі, каменная архітэктура ХУІ ХУШ стагод- 
дзяў у Гродне, Мінску, Магілёвеі Мсціславе. 

Шматлікія матэрыялы пагэтай тэме захоўваюцца ў 
архівах і музеях Санкт-Пецярбурга, Вільнюса, Маск- 
вы, Ноўгарада, Мінска. Дакументы ў пэўнай ступені 
прааналізаваныя і ўведзеныя ў навуковы ўжытак 
аўтарам кнігі. 

Ён жараспрацаваў і ўжо некалькі гадоў чытае курс 
«Гісторыя беларускай архітэктуры», а таксама 
спецкурсы для студэнтаў спецыяльнасці «Музеязнаўства 
і ахова помнікаў гісторыі і культуры» ў Беларускім 
універсітэце культуры. Гэта -- гісторыя будаўнічай 
тэхнікі Беларусі 1 гісторыя беларускага кафлярства. 
Некаторыя матэрыялы кнігі былі раней апублікаваныя 
ў выглядзе часопісных і энцыклапедычных артыкулаў. 


Памер цэглы, або дакладней суадносіны трох яеас- 
ноўных параметраў - даўжыні, шырыні і таўшчыні - 
адназ галоўных прыкмет яе датыроўкі. З ХІ па ХУШ 
стагоддзе фармат цэглы, вядома, неаднаразова мяняўся 
ў залежнасці ад розных абставін. Польскі даследчык 
Т.Рудкоўскі на падставешматвяковага вопыту будаўні- 
коў лічыць, што даўжыня і шырыня цэглы не павінна 
быць болей за 35 см, а таўшчыня - за 12 см. 

У залежнасці ад памераў цэглу падзяляюць на ад- 
наручную і дзвюхручную. Гэта вызначаецца тым, ці 
зможа муляр абысціся падчас працы адной рукой, каб 
узяць цагліну, або трэба дзве рукі, калі вага цагліны 
больш за 7 кг. 

У будаўнічай справе Беларусі і суседніх краін у часы 
Сярэднявечча і пазней назіраліся значныя ваганні ў 
памерах цэглы, алеў асноўным прасочваецца тэндэн- 
цыя да яепамяншэння. У пачатку ХІХ стагоддзя мала- 
мерная цэгла амаль цалкам замяняе вялікапамерную, 
акрамя хіба толькі пабудоў на мяжы ХІХ--ХХ стагод- 
дзяў у сувязіз модай на неагатычны стыль. 

Малы фармат, лічаць шмат якія навукоўцы, мае шэ- 
раг перавагаў: 1) адначасова адбываецца сушка і аб- 
пальванне сырцу, паляпшаецца якасць вырабу; 2) па- 
мяншаецца ўдзельная вага паліва пад час абпалу; 3) 
пры аднолькавай таўшчыні ў кароткай цэглы меней 
бою, чым у доўгай; 4) з выкарыстаннем цэглы менша- 
га памеру сцены атрымліваюцца крыху вузейшыя, 
што даеэканомію ў будаўніцтве без страты цеплапра- 
воднасці сценаў будынка. Таксама малога фармату пат- 
рабуюць адпаведныя гатункі тлустай гліны і той, што 
кепска сохне [3]. 

Галоўная перавага буйнапамернай цэглы --рост выт- 
ворчасці працы муляра, бо пры складванніцэглы коль- 
касць аперацый памяншаецца [4]. З'яўленне і пашырэн- 
не ўжывання вялікай цэглы звязаныя з неабходнасцю 
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шпаркага будаўніцтва, але вялікія і хуткія тэмпы 
працаў звычайна кепска адбіваюцца на іх якасці. 

Каб вызначыць сярэдні фармат цэглы, трэба даклад- 
напрамераць не менш за 20-30 цаглін. Некаторыя наву- 
коўцы прапануюць мераць каля сотні цаглін, алегэта не 
заўжды магчыма. Мераць трэба цэглу, зробленую толькі 
ў аднолькавых формах, бо вельмі часта на будоўлі адна- 
часова ўжывалі цэглу з розных формаў. Калі цэгла 
зробленая ў адной форме, яепамеры вагаюцца ў межах 
1-1,5 см, нават 2 см. Гэта выклікана ўсадкай гліны з 
розных пластоў кар'ера. 

Калі ў муроўцы цяжка вызначыць даўжыню цэглы, 
яе можна вылічыць зыходзячы з таго, што звычайна 
ў цэглы даўжыня раўняецца дзвюм шырыням плюс 
шырыня шва паміж цаглінамі. 

Якасць цэглы заўжды залежыць ад сыравіны. Дас- 
ледчыкі вылучаюць два асноўныя фактары, якія ўплы- 
ваюць на яе якасць. Гэта гатунак гліны (яе тлустасць) 
і дамешкі (дробны пясок, жвір ды іншае), а таксама 
якасць вады, якую выкарыстоўваюць для вырабу цэглы. 
Вада павінна ўтрымліваць нязначную колькасць розных 
солей, бо інакш цэгла атрымліваецца крохкая [5]. .. 

У Сярэднявеччы адсутнічалі добрыя дарогі, таму для 
вытворчасці цэглы імкнуліся выкарыстоўваць мясцовую 
сыравіну, каб невесці яездалёку. Згэтаепрычыны якасць 
беларускай цэглы, асабліва буйнапамернай, незаўсёды 
добрая. Часам глінянае цеста кепска перамешанае, 
дзюркаваенаразломах, маедамешку жвіру іжарствы. 

Колер цэглы сведчыць пра якасць яеабпалу ітрыва- 
ласць. Даследчыкі паводлеступені абпалу падзяляюць цЭг- 
лунатры групы: недапал- недастаткова абпаленая цэгла 
шэра-чырвонага колеру; вішнёўка- --добраабпаленаяцэгла 
вішнёва-чырвонага колеру і клінкер (перапал, або жаляз- 
няк)- цэгла, абпаленая да спякання, калі-нікалі да ашкля- 
нення, цёмнага, амаль чорнага колеру [6]. 
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У адным здапаможнікаў па будаўніцтвепачатку ХІХ 
стагоддзя адзначаецца, што якасная цэгла ў залежнасці 
адгліны бываесіняватага ці цёмна-чырвонага колеру, 
зрэдку- светла-чырвонага. Падчасудару яна выдаечыс- 
ты івысокі гук, у вадзе мала змяняеафарбоўку [7]. 

Клінкер заўжды шчыльнейшы іцёмны. Напрыклад, 
сучасная дарожная цэгла, што маевялікую трываласць, 
афарбаваная ў цёмна-чырвоны або буры колер. Адзіны 
недахоп клінкера- ён карабаціцца і кепска кладзецца ў 
муроўку. Перапаленая цэгла ў ХУ-ХХІ стагоддзях 
часта выкарыстоўвалася як аздоба для фасадаў. 

Візуальны агляд шырокіх бакоў цаглін (навукоўцы 
называюць іх пасцель) часта дапамагаеатрымаць звесткі 
пра тэхналогію іх вытворчасці. Адбіткі дошак на па- 
верхні цагліны, напрыклад, сведчаць, што ў формы, 
уякойвыраблялася цэгла, было драўлянаедно. Калі пры 
фармаванні выкарыстоўваўся пясок, то тады дна ў 
формы не было. 

Пачынаючы з ХШ стагоддзя на пасцелі беларускай 
цэглы з'яўляюцца доўгія барозны, праведзеныя пальцамі 
або (радзей) спецыяльнай прыладай накшталт грабень- 
чыка. Колькасць барознаў, іх глыбіня, размяшчэнне па- 
водлестасавання да бакавых граняў цаглін розныя. 

Усёгэта кажа пратэхніку фармаванняцэглы, пра кан- 
крэтныя будаўнічыя арцелі, таму барозны трэба ўважліва 
фіксаваць. Паверхня цэглы часам захоўвае адбіткі тра- 
вы, дажджу, чалавечых пальцаў, лапаў розных жывёл, 
птушак ды інш. Гэтыя звесткі дазваляюць меркаваць пра. 
ўмовы яепрасушвання да абпалу. 

У залежнасці ад формы цэгла бывае розных відаў. 
Гэта кавалкі пэўных памераў, атрыманых ад яе поўнай 
формы: дзевятка, або трохчвэртка (3/Я звычайнай цаг- 
ліны), палавінка, або шасцёрка (1/2), квартка, ці чацвяр- 
цінка (1/4), а таксама бэлечка (1/2), атрыманая пры 
разломванні цагліны ўдоўж. Сколатая цэгла пераліча- 
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ных вышэй відаў ужывалася для паваротаў муроўкі і 
пры нарошчванні рыштаванняў. Ёю размяжоўвалі 
ўчасткі муроўкі асобных майстроў [8]. 

У шэрагу выпадкаў цэгла ёсць варыянтам, атрыма- 
ным ад звычайнай формы прастакутнага паралелепіпе- 
да. Гэта звычайная цэгла розных памераў, якая ўжыва- 
лася адначасова, а таксама цэгла, у якой адзін з кароткіх 
бакоў ссечаны (яна называецца фазавай), і спецыяль- 
ная фасонная (або профільная). 

У сваю чаргу профільная цэгла падзяляецца на кан- 
структыўную і дэкаратыўную. Канструктыўная выкары- 
стоўвалася для злучэння асобных элементаў будынка, 
што знаходзіліся ў розных узроўнях. З яе дапамогай 
выкладалі вострыя і тупыя куты. Дэкаратыўная цэгла 
таксама мае два варыянты. Да першага належыць цэгла, 
з якой рабілі дэкарагыўныя элементы будынка (праём- 
ныя ліштвы, гзымсы, нярвюры, ваконныя пераплёты ды 
інш.). Да другога - цэгла, што асобна ўводзілася ў му- 
роўку (крабы, асобныя элементы цягаў) [9]. 

Гісторыю вытворчасці беларускай цэглы можна па- 
дзяліць на два перыяды. Да першага (сярэдзіна ХІ- ХІІ 
стагоддзе) належыць тонкая цэгла-плінфа. Да другога - 
буйнапамерная цэгла, якая панавала ў будаўніцтве з ХШ 
па ХУШ стагоддзе. Слова «плінфа» - грэцкага пахо- 
джання і трапіла яно да ўсходніх славян у Х стагоддзі 
з Візантыі, калі ў Кіеве збудавалі першую мураваную 
царкву паводле візантыйскага ўзору. 

Спачатку разгледзім звычайную цэглу прастакутнай 
формы. 

На сёння архітэктура Беларусі ХІ: ХІІ стагоддзяў вы- 
вучана археолагамі дастаткова глыбока. Але асноўны 
будаўнічы матэрыял старажытных дойлідаў - плінфу - 
дэталёва вывучалі далёка не ўсе даследчыкі. Некаторыя 
з іх наогул не казалі пра параметры плінфы 1 іншыя яе 
характарыстыкі ў сваіх публікацыях. 
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Першым належную ўвагу на полацкую ісмаленскую 
плінфу звярнуў І.Хозераў. Ён упершыню падрабязна 
апісаў знакі на старажытнай цэглеі прапанаваў іх класі- 
фікацыю [10]. У адпаведнасці з ёюзараз навукоўцы вы- 
тыркнутыя выявы на тарцах і пасцелях цаглін называ- 
юць знакамі, а выявы, зробленыя з дапамогаю штампа і 
ўціснутыя ў паверхню цагліны, - клеймамі. У дадатак 
да класіфікацыі Хозерава маскоўскі археолаг Л.Бяляеў 
прапанаваў тэрмін меткі- для абазначэння знакаў, зроб- 
леных пальцам ці якой іншай прыладай на пасцельным 
баку цагліны да яе абпалу [11]. 

Храналагічную шкалу смаленскай плінфы склаў 
П.Рапапорт, ступень дакладнасці датыроўкі дасягае 10- 
20 гадоў. Ягоная праца ўяўляе асаблівую цікавасць для 
беларускіх даследчыкаў, бо заснавальнікамі смаленскай 
архітэктурнай школы былі полацкія дойліды. Даслед- 
чык прыйшоў да высновы, што эвалюцыя шырокага 
боку плінфы ідзе ў накірунку змяншэння яе плошчы, 
а таўшчыня, як правіла, паступова павялічваецца і ў 
помніках канца ХП- пачатку ХІІ стагоддзя перавышае 
4 см [12]. Высновы навукоўца знайшлі сваё пацвяр 
джэннеі на полацкім матэрыяле, гэта дапамагло ўдак- 
ладніць часпабудовы некаторых помнікаў полацкага. 
дойлідства. 

Памеры цэглы з муроўкі Прачысценскай царквы ў 
Горадні, параўнаннеіх з цэглай з Ніжняй і Барысаглеб- 
скайцэркваў дазваляюць казаць, штотэтыя помнікі былі 
пабудаваныя амаль адначасова. Потым гарадзенскія дой- 
ліды пачалі будаваць храм у Ваўкавыску. 

Будаўнікі ХІ. ХПстагоддзяў працаваліз плінфай двух 
іболей фарматаў. Прычым адзін быў асноўны, а іншыя 
складалі 20-ЗОУсадагульнай колькасці. Выраблялі плінфу 
ў драўляных формах. Гаму адназпасцеляў была шурпа- 
тая ічасам мела адбітак дошкі. На шурпаты бок клалі 
рошчыну, значыць, цэгла клалася роўнай паверхняй уніз. 
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Гэтым, пэўна, дасягалася лепшае счапленне цаглінаў. 
Сушыліцэглу перадабпалам пададкрытым небам, іншым 

“разам на траве. Абпальвалі У спецыяльных печах - на- 
польных ці зладжаных у схіле якога-небудзь пагорка, 
звычайна высокага берага ракі. 

Натэрыторыісучаснай Беларусі рэшткі печаў для аб- 
палу плінфы пакуль не знойдзеныя, але такія пошукі 
рабілі. Разведка, праведзеная ў 1976годзеў Полацку пад 
кіраўніцтвам П.Рапапорта, паказала, што тут, калі мер- 
каваць па знаходках кепска абпаленай плінфы, якая не 
была ва ўжытку, раёнцагельнай вытворчасці знаходзіў- 
ся насупраць дзядзінца (зараз Верхні замак), на правым 
беразе Дзвіны- у межах Якіманскага пасаду. П.Рапа- 
порт таксама звярнуў увагу даследчыкаў, што ў «Жыц- 
цяпісе» Еўфрасінні Полацкай даецца апісанне печы для 
абпальвання цэглы: «... одретеся пеш полна плынф 
жженых, и уже студеных, крепких зело...». 

Даследчык падкрэсліў, што аўтар «Жыццяпісу» спе- 
цыяльна адзначыў, што цагліны ўжо былі халодныя, гэта 
значыць прыдатныя для будаўніцтва [13]. Некалькі пе- 
чаў ХП-ХІИ стагоддзяў для абпальвання цэглы зной- 
дзеныя падчасраскопак у Смаленску. 

Буйнапамерная цэгла трапіла ў Беларусь, верагодна, 
з Валыні ў другой палове ХІІ стагоддзя. Самы ранні 
вядомы нам помнік з такой цэглы - Камянецкая вежа. 
Першыязнаходкі вялікай цэглы ў Кіеве, куды яе, відаць, 
прывезлі з Польшчы, звязаныя з рамонтнымі працамі 
пасляземлятрусу 1230 года, калі шмат каменных будын- 
каў былоразбурана або пашкоджана. Дарэчы, у выніку 
гэтага землятрусу рухнуў ікаменны храм у Тураве, які 
пазней вывучалі М.Каргер 1 П.Лысенка. 

Буйнапамерную, або брусковую, цэглу ў літаратуры 
часта называюць літоўскай. Гэты тэрмін, паведамляе 
С.Абрамаўскас, з'явіўся ў пісьмовых актах ідакумен- 
тах ХУІстагоддзя Вялікага Княства Літоўскага, якія 
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пісалі на старабеларускай мове. Тады літоўскай назы- 
валіцэглу, што ішла на будаўніцтва замкаў [14]. За межы 
княства тэрмін выйшаў у ХУ ХУІІ стагоддзях. У Рабі 
пралітоўскую цэглу сталі пісаць у другой палове ХІХ 
стагоддзя. 

Вельмі адметная рысагэтай цэглы -- падоўжаныя ба- 
розны на аднымз яешырокіх бакоў. Празіх такую цэглу 
частаназываюць «пальчаткай», боспачатку барозны рабілі 
пальцамі на вільготнай гліне. Баразёнкавая цэгла акрамя 
Беларусі, Літвы і Украіны бытавала ў паўночна-ўсходняй 
Германіі, Польшчы, іншых краінах. 

Тэхналогія яевырабу іабпальвання адрознівалася ад 
вытворчасці плінфы. Пра гэта падрабязна распавёў 
польскі даследчык А.Выробіш [15]. Абпальвалі цэглу 
ў полі (прымітыўны, вясковы спосаб) або ў печах. У 
1984:годзе аўтару ў часе археалагічных даследаванняў 
Мірскага замка пашчасціла знайсці рэшткі напольнай 
печы пачатку ХУІ стагоддзя - у ёй абпальвалі цэглу 
длябудаўніцтва замка. 

Паспрабуем уявіць сабе працу старажытнага майст- 
ра, які вырабляў цэглу, наведаем майстэрню цагельніка 
ХУ стагоддзя. 

Майстру дапамагалі некалькі чалавек. Цэглу рабілі 
наспецыяльным шырокім драўляным стале. Форма ўяў- 
ляла сабою дзве збітыя разам прамакутныя скрынкі, 
акаваныя жалезам, з ручкамі па баках. Цагельнік спрак- 
тыкаваным кідком запаўняў іх глінай, потым запіхваў 
кавалачкі гліны ў куткі формы, а гліняныя рэшткі згра- 
баў рукою або драўлянай дошчачкай. Ад пальцаў май- 
стра на паверхні цагліны часам заставаліся неглыбокія 
сляды. Пазней заўважылі: калі ў паглыбленні на цэгле 
трапляевапна, то муроўка робіцца больш трывалаю. 
Пачынаючы з ХУ стагоддзя некаторыя майстры пачалі 
наўмысна паглыбляць такія барозны: Грабілі гэта не 
толькі пальцамі, але і адмысловымі прыладамі 
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накшталт шырокага грэбня. Такая цэгла ХУ--ХХ Іста- 
годдзяў знойдзеная ў Горадні. 

Набітыяглінай формы памочнікі майстра пераносілі 
нароўную пляцоўку, часам пасыпаную пяском, і асця- 
рожна вытрасалі цэглу для прасушвання. Праз дзень 
цагліны ставілі на кант, а потым складалі ў «казлы», дзе 
яны сушыліся 20-30 дзён. У тыя часы цэглу рабілі і су- 
шылі пададкрытым небам, недалёка аджытла цагельн- 
іка. Прагэта расказалі вучоным сляды дажджу і лапаў 
розных свойскіх жывёл, якія часам прабягалі па раскла- 
дзенай сырой цэгле. Калі сабраць такую цэглу, можаат- 
рымацца калекцыяз адбіткаў лапаў сабак, катоў, свіней, 
коз, дзікіх звяроў, птушак, якія вадзіліся ў нашым краі 
ў ХУ ХУШ стагоддзях. Аднацагліна ХУ І стагоддзя 
з Мірскагазамка захавала слядок дзіцяці, напэўна, сына 
ці дачкі тутэйшага цагельніка. У ХІХ стагоддзі цэглу 
ўжо ўсюды сушылі ў драўляных буданах, і адбіткі на 
ёй назаўсёды зніклі. 

Даследаванні паказалі, што цэгла-пальчатка перша- 
пачаткова займела барозны ў выніку тэхналагічнай спе- 
цыфікі (у ХІУ стагоддзі яны былі неглыбокія і зусім не- 
выразныя), апотым асобныя арцелі цагельнікаў, шану- 
ючы традыцыіі дбаючы пра дадатковы эфект счаплен- 
ня, свядома рабілі баразёнкавую цэглу [16]. 

У Беларусііў Літве ў адрозненнеад Польшчы цэгла- 
пальчатка існавала да канца ХУШ стагоддзя. З яе, на- 
прыклад, збудаваная ў 80-х гадах таго ж стагоддзя 
ратуша ў Шклове. Пальчатка сустракаецца таксама ў му- 
роўцы тагачасных помнікаў Украіны. 

Хутчэй за ўсёцэглу з роўнай паверхняй рабілі ў га- 
радах, дзе яна карысталася вялікім попытам. Гарадскія 
цагельнікі раней сталі дастасоўваць для яе апрацоўкі 
роўную дошчачку (ці калі-нікалі грабеньчаты інстру- 
мент). Адбіткі пальцаў, асабліва нацэгле ХУІ. ХУІІ ста- 
годдзяў, часта сведчаць пра вясковую, невялікую мес- 
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тачковую цігарадскую вытворчасць для нейкай адной 
пабудовы. Болыпасць замкаў, напрыклад, скла дзеная 
зтакойцэглы. 

Пры даследаванні цэглы-пальчаткі неабходна дэта- 
лёва вывучаць барозны на яе паверхні. Цэгла, зробле- 
наяў адной майстэрні, маероўную колькасць барознаў 
(адз да 6-8), аднолькавы іх накірунак адносна граняў 
пасцелі, а таксама адну ітую ж глыбіню. Аналіз гэтых 
рысаў дазваляе дакладна датаваць цэглу той ці іншай 
арцелі, вызначыць арэал яераспаўсюджвання, колькасць 
цагельняў, якія адначасова пастаўлялі цэглу для вялікай 
будоўлі. 

Цэгла-пальчатка ХШ - першай паловы ХІУ стагод- 
дзя маепамеры, падобныя да валынскай цэглы. Так, ся- 
рэднія памеры цэглы з Камянецкай вежы 26,5х13,5х8 
см. Падобнаяцэгла знойдзеная падчасраскопак у Брэс- 
цеі Туравеў пластах другой паловы ХІ стагоддзя. З 
цэглы падобнага фармату (27-28х12-13х7-8 см) у пер- 
шай палове ХІУ стагоддзя пабудаваная царква на тэры- 
торыі Наваградскага замка [17]. 

Напрацягу ХІУ стагоддзя валынскія традыцыі зату- 
хаюць, з'яўляецца буйнапамерная цэгла таўшчынёю 
10-10,5 см. Яна, верагодна, трапіла ў Беларусь з Гер- 
маніі праз Лівонію і Польшчу. Тым часам князь Гедэмін, 
які ўмацоўваў заходнія межы Вялікага Княства Літоўс- 
кага, звярнуўся праз рыжскіх гандляроў да ганзейскіх 
гарадоў з запрашэннем у краіну розных рамеснікаў, 
у тым ліку муляраў [18]. Разам з паўночна-ганзейскімі 
майстрамі, магчыма, прыехалі ірыжскія дойліды: натой 
час Рыга лічылася кузняй архітэктурных кадраў [19]. 
Магчыма, яны ўдзельнічалі ў будаўніцтве аднаго з пер- 
шых мураваных замкаў Беларусі- замка-кастэля ў Лідзе 
(50-я гады ХІУ стагоддзя). 

Нашы даследаванні паказалі, што будаўнікі замка вы- 
карыстоўвалі цэглу памерам З1ІхІэх 10 см. Даўжыня 
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лідскай цэглы адпавядае даўжыні цэглы, з якой будавалі 
горад Рыгу. У пачатку ХІЎ стагоддзя яна была роўная 
30 см, а ў сярэдзіне ХІУ стагоддзя дасягала 31-32 см: 
[20]. У адрозненнеад цэглы ХІІ стагоддзя, якая мела на 
паверхні даволі глыбокія барозны, большасць цэглы З 
Лідскага замка з гладкаю паверхняй. Гэтая асаблівасць. 
уласцівая для замка ў Медніках (зараз Медынінкай у 
Літве), пабудаванага ў першай палове ХІУ стагоддзя. Уся 
цэгла з Крэўскага замка (мяжа ХШІ-ХІУ стагоддзяў), 
як паказалі нашыя даследаванні, мела толькі роўную па- 
верхню. У ХІУ стагоддзі ў замкавым будаўніцтве ўжы- 
валася цэгла і меншых фарматаў. Напрыклад, дзеля 
аблямоўкі сценаў Лідскага замка выкарыстоўвалася цэг- 
ла памерам 3 1х14х7 см. Такая цэгла ішла на пабудову 
культавых і грамадзянскіх будынкаў. Прыкладам мож- 
на назваць царкву першай паловы ХІУ стагоддзя з На- 
ваградскага замка і перабудову княскага палаца ў По- 
лацку ў ХІУ стагоддзі. 

На працягу ХУ стагоддзя фармат цэглы паступова. 
змяняўся. На перабудову Прачысценскай царквы ў Го- 
радні (першая палова -- сярэдзіна ХУ стагоддзя) узялі 
цэглу-пальчатку памерам 27,5х12- 13х8-8,5 см[21]. На 
яепаверхні маецца шмат шырокіх барознаў (да 5), зроб- 
леных адмысловай прыладай. 

Сцены славутага Ішкалдзьскага касцёла, збудаванага 
ў 1471-1472 гадах, зробленыя з цэглы яшчэ меншых 
памераў (асабліва розніцца таўшчыня): 26-27х12,5- 
13х6,5-7 см [22]. 

Цагельнаебудаўніцтва расквітнела ў Беларусі ў ХУС- 
ХУІІ стагоддзях. Калі раней цагляных будынкаў было 
няшмат, і тое пераважна ў вялікіх гарадах, дык гэтым 
часам яны з'яўляюцца ў многіх мястэчках, прыватна- 
ўласніцкіх гарадах і рэзідэнцыях магнатаў 1 буйной 
шляхты. У гарадах ствараюцца цэхі муляраў, вытвор- 
часць цэглы становіцца іх манаполіяй. Акрамя таго, Цэг- 
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лу вырабляюць у вёсках і не толькі дзеля сябе, алеі на 
патрэбу гораду. Крыху пазней пачынаюць працаваць! 
манастырскія цагельні. Таму цэгла вялікіх фарматаў і 
розных памераў сустракаецца даволі часта. 

У пачатку ХУІ стагоддзя на тэрыторыі Беларусі раз- 
гарнулася шырокаезамкаваебудаўніцтва. Гэта натураль- 
ным чынам спрыяла павелічэнню вытворчасці цэглы. 
Значна павялічыўся і яе фармат, які зноў наблізіўся 
да параметраў цэглы першай паловы ХУІ стагоддзя. 
Так, напрыклад, сярэдні памер цэглы з Мірскага замка, 
збудаванага тым часам, роўны 29,5 Э0х14,5х9-9,5 (да 
10) см. Сустракаецца цэгла і іншых фарматаў, але яе 
менш (28-28,5х І4х8,5-9,5 см і 29,5-30х 15,5; Ібх 9-9,5 
см). Відаць, яерабілі ў розных цагельнях ірозныя май- 
стры. Мірская цэгла чырвонага колеру, маеслабыя, не- 
глыбокія барозны. На некаторых цаглінах можна заўва- 
жыць адбіткі дажджавых кропляў ці сляды ад лапаў 
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Культавыя будынкі ХУ І стагоддзя будуюць з цэглы 
меншых памераў. Напрыклад, абарончая царква ў вёс- 
цы Мураванка Шчучынскага раёна складзеная з цэглы 
памерам 27-29х17- 14х7- 8 см. З цэглы такіх памераў 

“зробленыя Троіцкая і Мікалаеўская цэрквы ў Вільніі 
Барысаглебская царква ў Наваградку, якая неўзабаве 
цалкам перабудоўваецца. 

У канцы ХУІ- першай паловеХ УП стагоддзя ў мура- 
ваным дойлідстве Беларусі ўжываецца цэгла розных фар- 
матаў, алеяепамеры нагадваюць ранейшыя. Напрыклад, 
палацу Мірскім замку (атэта Радзівілавая будоўля канца 
ХУІ- пачатку ХУПстагоддзя), зроблены з цэглы памерам 
27-27, 5х13-13;5х7,5 см. Замак у Смалянах, які пачалі 
будаваць у 20-х гадах ХУІ стагоддзя, таксама з цэглы 
фармату 28-29х12- 13х7-8 см [23]. 

Да сярэдзіны ХУП стагоддзя каменнае замкавае бу- 
даўніцтва спыняецца. Тоўстая цэгла таксама знікае з 
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палацавага, культавага іграмадзянскага дойлідства. У 
другой палове ХУІстагоддзя таўшчыня цэглы складае 
5-5,5 см, яна нагадвае старажытную плінфу. Разам з 
памяншэннем таўшчыні павялічваюцца да 30-31 см 
даўжыня іда 15-16 см шырыня цэглы. Прычым розніца 
ў даўжыні цэглы аднаго фармату часам дасягае 3-3,5 
см, што абумоўлена пераходам натынкаванне фасадаў 
будынкаў. 

Намідэталёвабылавывучана магілёўская цэгла ХУІ 
ХУШ стагоддзяў ізробленая табліца яе сярэдніх паме- 
раў. Магілёўская цэгла другой паловы ХУП стагоддзя 
мае ярка-чырвоны колер, гліняная маса яе добра пера- 
мешаная і ўтрымліваедамешку дробнага пяску. Харак- 
тэрная яеасаблівасць- неглыбокія барозны, размешча- 
ныя непаралельна бакавым граням цагліны, а наўскос, 
падвуглом Чэ градусаў. Колькасць барознаў --адзЗ да4. 
Падобная цэгла знойдзеная наміі ў Мсціславе, у плас- 
тах ХУЙ- першай паловы ХУШ стагоддзя. 

Тонкая цэгла таўшчынёю ад 4,5 даб см ужываецца 
тым часам іў іншых беларускіх гарадах. Яна вядомая ў 
Мінску, Пінскуі і Наваградку. Напрыклад, пры раскоп- 
ках дамініканскага касцёла ў Мінску знойдзеная цэгла 
памерам 27х13,5х5;,5123х11,5х4,5 см[24]. 

У ХУШстагоддзі таўшчыня цэглы зноў павялічва- 
ецца ідасягае 7-8 см. Гэтым разам з цэглай-пальчаткай 
пачынае ўжывацца цэгла з роўнай паверхняй, асабліва 
ў другой палове ХУШ стагоддзя. 

Вывучэнне беларускай буйнапамернай цэглы ХШ 
ХУШстагоддзяў паказала, што яефармат (асабліва таў- 
шчыня) змяняўся неадначасова. Можна, аднак, праса- 
чыць наступныя заканамернасці. 

І.У замкавым будаўніцтвеамаль заўсёды цэгла была 
большых памераў, чым у культавым іграмадзянскім. Па- 
велічэнне фармату абумоўлівалася інтэнсіўнасцю выт- 
ворчасці цэглы, але якасць яе пагаршалася. 
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2. Поручзцэглай-пальчаткай існавала цэгла з роўнай 
паверхняй. 

3. У другой палове ХУ ПІ стагоддзя ў беларускім дой- 
лідстве пашыраецца тонкая цэгла таўшчынёю адб, да 
4,5 см. Цікава, што на паверхні цэглы барозны часта 
ідуць непаралельна бакавым граням, а наўскос. На выг- 
лядіпаводле памераў магілёўская цэгла вельмі нагад- 
вала старажытную плінфу, што часам прыводзіла ў зман 
некаторых даследчыкаў [25]. Гакая цэгла трапіла нам 
іў раскопках Мсціслава, Гродна, Мінска. 

У ХІ ХУШ стагоддзях існавала яшчэ і фасонная цэг- 
ла. ГТакуюцэглу ХП стагоддзя часта называюць лекаль- 
най плінфай. Яна ішла на выкладку скругленых кутоў 
вонкавых лапатак, парталаў, слупоў, паўкалонак ды інш. 
Форма яесамая розная: трапецыя, прамакутная цэглаз 
паўкруглым канцом, цэглаз адным скругленым кутом (у 
чвэрць круга), цэгла ў ў форме паловы васьмігранніка, праса 
інават круглая, з адтулінай пасярэдзіне. 

ЗХШпаХУШ стагоддзе ўжывалася спецыяльная 
буйнапамерная фасонная цэгла: стрэлападобнай формы 
длявыкладання кантаў нярвюраў, разнастайных узораў 
для паўкалонак, нішаў, аркатурных паясоў, ваконных і 
дзвярных праёмаў ды іншых элементаў цагляных бу- 
дынкаў. Узоры яе знойдзеныя ў культурных пластах 
Лідскага, Крэўскага: Мірскага замкаў, у Горадні, Мінску, 
Наваградку, Віцебску, Полацку, і іншых населеных пунк- 
тах. Найбольш пашыранымі спосабамі вырабу такой 
цэглы былі фармоўкаі іабсклюдаванне (абразаннецаглі- 
ны-сырца звычайнай формы спецыяльным нажом дзе- 
ля надання ёй патрэбнай формы). Напрыклад, про- 
фільную цэглу Сынковіцкай царквы і Мірскага замка 
спачатку выразаліз сырца, а потым абпальвалі. Нярвюр- 
ная цэглаз Лідскага, Крэўскага, Гродзенскага і Віцеб- 
скага замкаў фармавалася адразу. 

Упершыню буйнапамерная фасонная цэгла выкары- 
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станая ў муроўцы Камянецкай вежы. З яевыкладзеныя 
розныя элементы дэкору ігатычнае скляпенне верхняга 
паверха. У перыядросквіту цаглянага будаўніцтва яў- 
ляюцца самыя розныя формы такой цэглы. У Германіі 
гэта адбываецца ў сярэдзіне ХІУ стагоддзя. Тоесама 
можна сказаць пра Беларусь і Літву. Нямецкі навуковец 
Ф.Фішэр вылучае 50 тыпаў профільнай цэглы, а літоў- 
скія даследчыкі называюць 138 яевідаў, характэрных 
для ХУ-ХУ І стагоддзяў [26]. 

Вельмі рэдкі варыянт фасоннай цэглы (краб), які ўлу- 
чаўся ў муроўку асобна, сустракаецца на фасадах касцёла 
першай паловы ХУ Істагоддзя ў вёсцы Гнезна Ваўкавыс- 
кагараёна. Шырока ўжывалася фасонная цэгла для аздаб- 
лення фасадаў Спасаўскай царквы ў Заслаўі, збудаванай 
пры канцы ХУІ- на пачатку ХУ стагоддзя. 

Некатораяцэгла ХІ ХУІстагоддзяў мае на сваёй па- 
верхні знакі (пукатыя выявы, малюнкі якіх былі выра- 
заныя ў драўляных сценках формы), клеймы (выявы, 
уціснутыя ў гліняную масу сырцу спецыяльным штам- 
пам), меткі і выявы, зробленыя на цэгле пальцам або 
нейкім вострым прадметам. Сімволіка разнастайных 
выяваў у шэрагу выпадкаў звязаная са спецыфікай ца- 
гельнай вытворчасці ўтую ці іншую эпоху, але сэнсклей- 
маў ізнакаў, асабліва на плінфе, да сённяшняга часу не 
вытлумачаны. Большасць даследчыкаўлічаць іх знакамі 
майстроў-цагельнікаў, частка- знакамі замоўцаў плінфы 
(пукатыя адбіткі). 

Найбольшую цікавасць выклікае надпіс ХІ стагод- 
дзя на пасцелі плінфы з Полацкай Сафіі, здымак якой 
апублікаваны Г.Штыхавым. Даследчык мяркуе, што яна 
«расказвае» пра колькасць зробленай плінфы [27]. Пра, 
меткі на плінфез Ваўкавыска згадваюць у сваіх працах 
Я Звяругаі М.Варонін. 

На буйнапамернай цэглеамаль заўжды адсутнічаюць 
знакі, уласцівыя плінфе (выключэннем з'яўляецца га- 
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тычная цэгла ХУ стагоддзя з Уселюбскага касцёла), 
але клеймы і асабліва меткі сустракаюцца на працягу 
ХІЎ-ХУІстагоддзяў. 

Меткісустракаюцца нацэглез Гродзенскага, Лідска- 
га і Мірскага замкаў, аклеймы (чатыры варыянты) - на 
мірскай. Вельмі цікавую цагліну знайшлі ў Пінску. Яе 
бакавыя грані аздобленыя рэльефным раслінным арна- 
ментам. 

Знакі на бакавых гранях Уселюбскага касцёла ўяўля- 
юць сабой сеткавы арнамент [28]. Усеклеймы на мірскай 
цэгле адціснутыя на старчаках [2]. 

Скарачэнне колькасці знакаў і клеймаў на беларус- 
кай цэгле ў ХУ--ХУ І стагоддзях, магчыма, звязана са 
з'яўленнем цэхаў муляраў іцагельнікаў, калі на прадук- 
цыіставіўся толькі знак цэха, а некожнага асобнага май- 
стра. У ХУП. ХУШ стагоддзях знакі іклеймы на цэгле 
канчаткова знікаюць. 

Абпальваліцэглу абоў полі, або ў печы. Падчасар- 
хеалагічных раскопак у Мірскім замку недалёка адга- 
лоўнага ўваходу аўтарзнайшоў рэшткі напольнай печы 
пачатку ХУ Істагоддзя, у якой абпальвалі цэглу для па- 
будовы замка. Недалёка, відаць, рабілі і дахоўку, бо ка- 
валкі спечаных адвялікай тэмпературы пляскатых та- 
гачасных даховак сустрэліся нам у розных месцах зам- 
кавага двара. 

Пры канцы ХУШ стагоддзя ў Беларусі з'явіліся пер- 
шыяцагельныя заводы. Да 1917 года яны належалі пры- 
ватным уладальнікам. Прадукцыю пазначалі спецыяль- 
нымі клеймамі, на якіх можна было прачытаць імя ўла- 
дальніка або назву фірмы, што выпускала цэглу ці да- 
хоўку. Гэтая традыцыя захавалася на тэрыторыі Заход- 
няй Беларусі да 1939 года. У БССР усе дзяржаўныя 
цагельныя заводы таксама пазначалі вырабы заводскі- 
мі клеймамі. 
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Пліткі для падлогі 


Падлога- важны элементінтэр'ера старажытных па- 
будоў. У драўляным жыллі яе рабілі глінабітнаю або 
насцілалі здошак. Роля падлогі ў такіх памяшканнях не 
абмяжоўвалася функцыянальным прызначэннем. Разам 
з пазычанымі ўзорамі мураваных пабудоў на ўсходне- 
славянскія земліз Візантыі прыйшлі і новыя традыцыі 
насцілання падлогі. У заходніх княствах Кіеўскай Русі 
асноўным матэрыялам для пакрыцця падлогі сталі ке- 
рамічныя пліткі. Яны вызначаліся рознымі памерамі 
іформамі. 

У часераскопак храма-пахавальні ў Полацку знайшлі 
розныя пліткі-- -квадратныя, маленькія трохкутныя іфігур- 
ныя (у форме дугаў рознай шырыні), пакрытыя жоўтай, 
зялёнай! чорнай паліваю. Гэта пакуль адзіны ў Беларусі 
храм, дзенароўніз пліткамі для пакрывання падлогі ўжы- 
валася тоўстае шкло - смальта. Яна ўяўляе сабой пласц- 
іны таўшчынёй адо, б да 0,8 см- квадраты, трохкутнікі і 
палоскі [30]. Разнастайныя паліваныя пліткі для падлогі 
знойдзеныя пры вывучэнні храма на вуліцы Горкага і 
Спасаўскай царквы Еўфрасінневага манастыра. Асаблі- 
вую цікавасць уяўляюць полацкія пліткі з раскопак Вер- 
хнягазамка . Пакрытыя яны шэрай палівай з нанесенымі 
на яекаляровымі кружочкамі [31]. Бакі многіх вырабаў 
скошаныя- гэта дапамагала ім лепей трымацца на вап- 
навай рошчыне. 

Выраб паліваных плітак патрабаваў даволі высокага 
ўзроўню тэхналогіі рамеснай вытворчасці. Пліткі ўсіх 
тыпаў рабілі ў драўляных формах з якаснай пластыч- 
най вогнетрывалай гліны. Каб нанесці на вонкавую па- 
верхню вырабу паліву нейкага аднаго колеру, яго пры 
абпалепершапачаткова разагравалі. Потым у спецыяль- 
ных гліняных тыгельках-льячках расплаўлялі паліваную 
масу. Патрэбную тэмпературу (каля 1000”) атрымлівалі 
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з дапамогаю меха, які заканчваўся глінянай трубкай. 
Затым рэдкай, амаль вадкай палівай пакрывалі верхні 
вонкавы бок пліткі. Каб паліваная паверхня пліткі была 
роўнаю, без шчылін, што маглі ўтварыцца ў выніку роз- 
най хуткасці астывання глінянай пліткі і палівы, агонь у 
горнезмяншалі паступова [92]. 

У ХПстагоддзі ў сувязі зпашырэннем у Беларусі му- 
раванага будаўніцтва паліваныя пліткі ў мураваных па- 
будовах цалкам замяняюць смальту, з іх выкладаюць 
падлогу іў драўляных будынках. Значная колькасць роз- 
ных па формекерамічных паліваных плітак знойдзеная 
падчасраскопак у старажытным Пінску. Аднак слядоў 
разбураных мураванага ці драўлянага будынкаў несус- 
трэлі. Большасць плітак- без слядоў рошчыны і толькі 
на 10 паасобніках заўважаюцца слабыя прыкметы 
вапны. Сярэдняя таўшчыня вырабаў 2, 1-2,6 см, зрэдку 
3,5 см. Усе пліткі пакрытыя жоўтай, карычневай ізялё- 
най палівай. Даследчыкі прапануюць 30 варыянтаў роз- 
ных пліткавых камбінацый для выкладання керамічна- 
га ўзору падлогі [33]. 

Вялікая колькасць паліваных плітак жоўтага, зялёна- 
га, карычневага і нават чырвонага колеру знойдзеная 
П.Лысенкам падчасраскопак Тураўскага храма ХІІ ста- 
годдзя. Форма плітак квадратная (1 Іх 11 см), таўшчыня 
2 см. Натыльным баку зрэдку ёсць клеймы ў выглядзе 
кола, крыжа ў коле, перакрыжаваных ліній ды інш. 

Паліваныя пліткі ў Друцку і Лагойску знайшлі па-за 
межамі будаўнічага комплексу. Друцкія пліткі квадрат- 
най формы (9х9 см), пакрытыя жоўтай ці зялёнай палі- 
вай, сляды вапны адсутнічаюць [34]. 

Жоўтая паліваная плітка з Лагойска не мае рэштак 
рошчыны. Яна квадратная (8хё см), таўшчыня 2 см. 
Г.Штыхаўлічыць, што такімі пліткамі высцілалі падло- 
гу ўдраўлянай царкве [35]. 

УХІІХЦІ стагоддзях вытворчасць паліванага посу- 
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Полацк. Знак на плінфеХІІ ст. Раскопкі М.Каргера. 



















Стары замак у Гродне. Фігурная Крэўскі замак. Фігурная 
плінфа ХИ ст. Раскопкіаўтара. гатычнаяцэгла ХІЎ-ХУ стст. 
Раскопкі М.Ткачова і аўтара. 





Барысаглебская 
(Каложская)царква 
ў Гродне. 
Паўкруглая плінфа. 
ў муроўцы 
інтэр'ера. Раскопкі 
аўгара. Друкуецца. 
ўпершыню. 
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Архіўны здымак. 1965 г. Раскопкі І.Чарняўскага. 
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Стары замак у Гродне. 
Нярвюрная цэгла 
ХУ-ХХІ стст. 
Архіўны здымак. 
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Пліткі для падлогі з Пінска (паводле Раўдзінай). 





Гродна. Барысаглебская 
царква. Фігурныя пліткі 
для падлогі ХІІ ст. Раскопкі 
Я.Ядкоўскага. 1935 г. 


Мікольскі манастыр у 
Магілёве. Непаліваная 
плітка для падлогі 
ХУст. 


Лідскі замак. Ганчарнае 


кляймо на донцы 
гаршковай кафлі ХІУ ст. 
Раскопкі аўтара. Крэўскі замак. Г. аршковая кафля 
ХІЎУ-ХУ стст. Раскопкі 
М.Ткачова іаўтара. 


Лідскізамак. Паліваная 
кутняя кафля канца Мінск. Сядзіба Ваньковічаў. 
ХУІ - пачатку ХУІІ ст. Фрагмент непаліванай кафлі ХУІІ ст., 
Раскопкі аўтара. аздоблены шляхецкім гербам. 





ду з пабочнай галіны ў майстэрнях па вырабе паліва- 
ных плітак у буйных усходнеславянскіх гарадах, у тым 
ліку іў Беларусі, ператвараецца ў самастойную, пры ГЭ- 
тым выраб плітак незмяншаецца. 

Паліваныя керамічныя пліткі ў ХІІ стагоддзі рабілі ў 
Наваградку. Некалькі жоўтых паліваных плітак (4х4 см) 
ды прамакутных, а таксама кавалкі дзвюх зялёных па- 
ліваных плітак таго часу знайшла Ф.Гурэвіч, калі да- 
следавала драўляныя пабудовы Вакольнага горада 

[36]. Усе яны зробленыя з чырвонай гліны. 

Рэшткі падлогі, выкладзенай паліванымі рознакаля- 
ровымі керамічнымі плітакамі, выявіў у часераскопак Ба- 
рысаглебскай царквы ХІІ стагоддзя ў І96б5годзе М.Кар- 
гер. Паліваныя пліткі для падлогі знайшоў аўтар кнігі ў 
1988 годзе, калі вывучаў падмуркі вышэйназванай царк- 
вы. Гэтаб2 кавалкіі 11 цэлых паасобнікаў. Формы плітак 
стандартныя: блізкія да квадрата 9хд,5 см; 8,5х9;5 см, 
квадратныя 12,5х12;5 см і трохкутныя 8,5х8;5х 12,5 см 
(бштук). Таўшчыня плітак вагаецца ад 1,5 да 2.2 см. Бакі 
амаль усіх вырабаў скошаныя ўнутр. Гарцы добра апра- 
цаваныя ігладкія. Амаль на ўсіх маюцца рэшткі вапна- 
вай рошчыны, часам разам з цамянкай. Мяркуючы па 
слядах пяску, сырыя керамічныя пліткі перад абпальван- 
нем сушылі на пясчанай падсыпцы. Усе пліткі выкана- 
ныяз добра адмучанай, старанна падрыхтаванай гліны 
без дамешкаў жарствы. Знойдзеныя рэчы пакрытыя па- 
лівай жоўтага, зялёнага ікарычневага колераў. У 11 вы- 
падках зялёная паліва пакладзеная па версе жоўтай, у 
адным - карычневая па версе зялёнай. Падобны 
«почырк» у полацкіх майстроў, калі першапачаткова клалі 
цёмную эмаль, а потым - жоўтую. Усе пліткі зробленыя 
з добра адмучанай гліны [97]. 

Удругой полове ХІІ стагоддзя склалася своеасаблі- 
ваяшкола дойлідстваў старажытнай Горадні. Найбольш 
цікавая Ніжняя царква, ад якой захаваліся фрагменты 
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маёлікавай падлогі. Падабенствам да яе вызначалася 
падлога Прачысценскай царквы [38]. 

Вялікую колькасць паліваных керамічных плітак саб- 
раў аўтар падчасраскопак Старога замка (265 фрагмен- 
таў іцэлых асобнікаў). Каляровая гама плітак розная. 
Сустракаюцца вырабы жоўтага, салатавага, зялёнага 
карычневага колераў. Гаўшчыня плітак 1 8-3 см. Перава- 
жаюць квадратныя пліткі розных памераў: 12:8х 12,8 см; 
13х13; 13:3х13;3; 16:8х16;8; 17,5х17,5 см. Есць кавалкі 
фігурных плітак складанай формы. На рабры адной з 
плітак прасочаны рэльефны знак, які нагадваезнакі на 
плінфе. Бакі некаторых плітак сколатыя, пэўны шэраг па- 
асобнікаў маесляды вапнавай рошчыны знізу і на рэб- 
рах. Абпал некаторых плітак кепскі--пра гэта сведчыць 
чорная палоска недапаленай гліны пасярэдзіневырабаў. 
Большая частка плітак, калі меркаваць па іх форме па- 
мерах, відаць, высцілала падлогу Ніжняй царквы. М.Ва- 
ронін вылучыў 17 узораў керамічных плітак у аздабленні 
падлогі гэтага храма [39]. Аднак магло быць і так, што 
частказнойдзеных аўтарамі плітак складала маёлікавую 
падлогу княскага хорама, які таксама месціўся на кня- 
зевым дзядзінцы. 

Паліваная кераміка шырока ўжывалася дзеля аздобы 
фасадаў гарадзенскіх храмаў. Фасады Ніжняй царквы 
ўпрыгожвалі зялёныя паліваныя місы дыяметрам 26 см 
ікерамічныя пліткі рознай формы. М.Варонін адзначаў, 
штоз квадратных паліваных плітак на фасадах Ніжняй 
царквы выкладалі наборныя крыжы трох тыпаў. Ён жа 
паведамляў, што лекальных фасадных плітак вакол 
Ніжняй царквы незнайшлі. 

Аднактакія пліткі (круглыя і трапецападобныя, таў- 
шчынёю 2-3 см) адкапаў аўтар гэтае кнігі. Аналагіч- 
ныя пліткі, пакрытыя жоўтай, зялёнай ці карычневай 
палівай, выкарыстоўвалі на аздобу фасада Барысаглеб- 
скай (Каложскай) царквы ў Горадні. На маёлікавую пад- 
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логу гэтага храма пайшло 10 набораў розных па форме 
паліваных керамічных плітак. 

Цікавыя паліваныя пліткі для падлогі знойдзеныя ў 
Віцебску. Яны маюць стрэлавідна-рамбічную і трохкут- 
ную форму. Гаўшчыня 2-3 см, бакавыя грані скошаныя 
для замацавання іх у рошчыне, рэшткі якой, дарэчы, 
захаваліся на плітках. Пліткі палітыя паліваю ярка-жоў- 
тага ітравяніста-зялёнага колеру. Магчыма, яны аздаб- 
лялі падлогу царквы св. Міхаіла на Верхнім замку, 
якая не захавалася [40]. 

Нанашудумку, ХІ стагоддзем можна датаваць тоў- 
стыя непаліваныя пліткі (19,5х 19, 5х4.2 см), знойдзеныя 
ў культурным пласце над узроўнем падлогі ХІІ стагод- 
дзя ў Каложскай царкве. Іх паверхня пакрытая высту- 
паючым рэльефным крыжападобным арнаментам. У 
часе раскопак аднаго з самых старажытных храмаў 
- Вільні- кафедральнага сабора - знайшлі рэшткі ста- 
ражытнай падлогі, выкладзенай рознакаляровымі ма- 
ёлікавымі пліткамі. Яе памеры 17Х17 см, 12.2х12.2 см, 
ІІхІ І см, таўшчыня 4-6 см. Пліткі маюць арнамент на 
вонкавай паверхні і, на думку даследчыкаў, належаць 
да другой паловы ХІІІ стагоддзя [41]. З'яўленне плітак 
для падлогіз рэльефным арнаментам у Вільні і Горадні 
можна растлумачыць уплывам раманскай ігатычнай 
архітэктуры ў ХІІ стагоддзі на гэты рэгіён. Непаліва- 
ныя іпаліваныя пліткі з невысокім рэльефным малюн- 
кам уласцівыя для некаторых польскіх помнікаў канца 
ХІІ- пачатку ХШ стагоддзя [42]. 

УХІЎУ- ХУ стагоддзях адбываюцца карэнныя змены 
ў архітэктурным стылі Беларусі - ідзе працэс станаў- 
лення іразвіцця готыкі. Пліткі зусім знікаюць з інтэр”- 
ераў. Падлогу робяць з цэглы, нярэдка спецыяльна няз- 
начнай таўшчыні. 

З ХУІстагоддзя некаторыя падлогі ў інтэр'ерах му- 
раваных пабудоў зноў пачынаюць выкладаць з кераміч- 
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ных плітак. Пераважная іх колькасць непаліваная. Па- 
межжам ХУІ ХУ ІП стагоддзяў датуюцца фрагменты 
квадратных 16-гранных, выцягнутых па дзвюх паралель- 
ных гранях, плітак з Мірскага замка. Яны ўтваралі два 
тыпы падлогі- таўшчынёю З і4см. Ромбападобныя і 
квадратныя пліткі знайшлі археолагі, калі даследавалі 
магілёўскія Мікольскі манастыр і жылы будынак дру- 
гой паловы ХХІІ стагоддзя. 

Шмат шасціграневых непаліваных плітак падлогі су- 
стрэлася пад часраскопак дамініканскага касцёла ХУП 
стагоддзя ў Мінску. Іх таўшчыня 4см, даўжыня вагаец- 
цаад 11,5да І4см. Туттаксама знойдзеныя і квадрат- 
ныя, больш тонкія пліткі (таўшчыня 3,5 см) з ан 
роўным 20) см [43]. 

Сяродрэштак разбуранага віленскага вялікакняска- 
га рэнесансавага палаца (збудаваны ў 1520-1530 гг.) 
знойдзена каля Здкерамічных плітак падлогі. Большасць 
зіхмаеформу квадрата, аднак сустракаюцца трохкут- 
ныяці ромбападобныя паасобнікі. Гаўшчыня плітак 
2-4 см, вонкавыя памеры - ад ІІхіІІ см да 17х17 см. 
Некаторыя пліткі пакрытыя зялёнай ці бурай палівай. 
Часткова пліткі клалі на пясок, часткова- на вапнавую 
рошчыну [44]. 

Першаю паловай ХУ Істагоддзя, відаць, можна дата- 
ваць пліткі падлогі, знойдзеныя ў часераскопак былога 
сабора Траецкага манастыра (Смаленск). Смаленскія 
пліткі падлогі маюць квадратную форму (20х20 см), таў- 
шчыню каля 4 см. Цеста іх добра абпаленае, чырвонага 
колеру. Паліва зялёная або жоўтая, прычым жоўты ко- 
лер незаглушаны [45]. 

Аддругой паловы ХУІ стагоддзя з распаўсюджан- 
нем стыляў рэнесансу, а пазней і барока, у беларускай 
архітэктуры назіраецца пашырэнне вытворчасці палі- 
ванай будаўнічай керамікі. Найперш гэта пліткі для пад- 
логіі дахоўка. Да сярэдзіны - другой паловы ХУІ ста- 
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годдзя належаць зялёныя паліваныя пліткі для падлогі, 
знойдзеныя Г.ІШтыхавым пад часраскопак Лагойска- 
га замка. У часераскопак у Гальшанскім замку канца 
ХХІ- пачатку ХУП стагоддзя знойдзены фігурныя і 
прастакутныя пліткі падлогі, пакрытыя зялёнай або ка- 
рычневай палівай. Мудрагелістыя арнаменты замкавай 
падлогі выкладаліся з тэракотавых і паліваных зорка- 
і крыжападобных, прастакутных плітак таўшчынёю 
415 см. Адна прастакутная зялёнапаліваная плітка 
(23,5х І Іха4 см па верхняй плоскасці) мае скошаныя 
бакавыя грані, на якіх, як і на ніжняй плоскасці, заха- 
валася вапнавая рошчына. Пра існаванне аналагічнай 
паліванай падлогі вядома з матэрыялаў раскопак 
І.Чарняўскага ў Любчанскім замку, збудаваным пры 
канцы ХУ І стагоддзя [46]. 
-.. ПачаткамХУІІстагоддзя можнадатаваць рэшткі ке- 
рамічнай паліванай падлогі, выкладзенай пад час пе- 
раробкі Барысаглебскай царквы ў Наваградку. Археа- 
лагічныя даследаванні, праведзеныя М.Каргерам у 1965 
годзе, выявілі рэшткі падлогі з ромбападобных цаглін. 
Памер грані ромбападобных цаглін 18 см, таўшчыня 
5 см. Фігурная шасціграневая цагліна (шырыня грані 
І0 см, таўшчыня цагліны 4 см) іквадратная паліваная 
цагліна памерам 22х22х5 см [47], шмат паліванай пляс- 
катай дахоўкі ХУП стагоддзя, кавалкі фігурных палі- 
ваных цаглін для падлогі- экспанаты, знойдзеныя ў 
Наваградку, зараз захоўваюцца ў Ноўгарадскім музеі- 
запаведніку. 

Фрагмент падлогі з зялёных і жоўтых паліваных 
плітак квадратнай формы (16.8х16.:8 см1 17,5х17,5 см) 
расчышчаны аўтарам падчасраскопак Старога замка 
ў Горадні. Датуюцца яны канцом ХУІ стагоддзя. 

Паліваныя пліткі падлогі ХУПстагоддзя- зялёныя, 
карычневыя інават блакітныя - знайшоў З.Пазняк пры 
раскопках дамініканскага касцёла ў Мінску. Фрагмент 
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зялёнай паліванай пліткі для падлогі выявіў аўтар кнігі 
ў Мсціславе--пад часраскопак будынка сярэдзіны ХУП 
стагоддзя. 

Керамічныя падлогі часта рабілі 1 ў перыяд барока. 
Аднак істотных адрозненняў параўнальна з перыядамі 
рэнесансу і маньерызму не акрэсліваецца. У Беларусі 
былі распаўсюджаныя пліткі прастакутных і больш скла- 
даных формаў. 

У часераскопак у 1979 годзеў інтэр'еры Полацкай 
Сафіі знойдзеныя непаліваныя выцягнутыя пліткі Для 
падлогі таўшчынёю 4,5 см ды шырынёю 9 см (даўжыня 
За см). Яны датуюцца ХУІІ ХУШ стагоддзямі. 

Калі прааналізаваць сабраны матэрыял, можна 
зрабіць выснову, што вытворчасць розных паліваных 
плітак для падлогі, добра разгорнутая ў ХІІ стагоддзі, 
у ХШ стагоддзі паступова знікае. У ХІЎ-ХУ стагод- 
дзях замест плітак ужываецца спецыяльная цэгла. 
Зноў вырабляць паліваныя і тэракотавыя пліткі для 
падлогі сталі толькі ў ХУІ стагоддзі, але цагляныя 
падлогі існавалі разам з пліткавымі іў ХУП стагоддзі. 
У ХУШ стагоддзі ў Беларусі набывае пашырэнне пар- 
кетная падлога. 


Кафля 


Вялікае значэнне ў дэкаратыўным аздабленні ін- 
тэр'ераў беларускіх манументальных грамадзянскіх і 
сакральных збудаванняў, пачынаючы з ХУ стагоддзя, 
мела кафля. Заўважым, аднак, што некаторыя беларус- 
кія даследчыкі, перакладаючы рускае слова «изразец» 
як «кафля», памылкова называлі «кафляй» паліваныя 
керамічныя фасадныя пліткі, уласцівыя гродзенскай ар- 
хітэктурнай школе Х.П стагоддзя, а таксама паліваныя 
пліткі для падлогі, якія ўжываліся на тэрыторыі Бела- 
русі ў ХЕ ХІІ стагоддзях. 
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Урускайлітаратуры «изразцами» называюць розныя 
віды архітэктурна-дэкаратыўнай керамікі: паліваныя і 
тэракотавыя керамічныя пліткі для аздаблення фасадаў 
будынкаў без румпы; вырабы, падобныя да беларускай 
пячной кафлі з румпай, што таксама ўпрыгожвалі фаса- 
ды бажніці палацаў; пячную кафлю, з якой выкладалі 
паверхні печаў пры канцы ХУІ ХХ стагоддзяў [48] 
(апошняя маетаксама назву «кафель», пазычаную, маг- 
чыма, з беларускай мовы). 

Першыя вядомыя нам кафлі на тэрыторыі Беларусі 
належаць да самага пачатку ХІУ стагоддзя. Яны зной- 
дзеныя ў часе археалагічных раскопак у Полацку, Лідзе, 
Наваградкуі маюць слоікава-цыліндрычнаетулава вы- 
шынёю 21-24 см (10-14 см у дыяметры). Гліняная маса 
іхнятлустая, здамешкаю жарствы ці жвіру. На паверхні 
сценак відаць кругавыя налепы, на донцы - прыліплы 
жвір. Выраблялі кафлі метадам ляпной тэхнікі, потым пад- 
праўлялі на прымітыўным маларухомым ганчарным 
колеіабпальвалі на адкрытым агні. Такія кафлі выкон- 
валі толькі тэхнічныя функцыі: павышалі цеплааддачу, 
аблягчаліканструкцыю, спрыялі ўстойлівасці печы да тэр- 
мічнага перападу. Некаторыякафлі ХІУ стагоддзя на сваіх 
донцах мелі ганчарныя клеймы. 

На працягу ХІУ іХУ стагоддзяў бачны вельмі ма- 
рудныя, але ўпартыя няспынныя пошукі і вынаходніцт- 
вы нетолькі ў вытворчасці, алеі ў канструкцыі самой 
кафлі. Ададзінкавых умураваных у глінабітную печ каф- 
ляў-гаршкоў пачаўся пераходда печаў, цалкам складзе- 

ных з кафлі. Гліна--асноўны напаўняльнік канструкцыі 
сібудаўнічы матэрыял- цяпер ужываецца як звязак паміж 
кафлямі. Жаданнешчыльней паставіць цыліндрычныя 
кафлізкруглым вусцем адну да аднаевымушала мяняць 
іхформу. Адмаўленнеадгрубай масы, пераход да больш 
тонкай і пластычнай дазволіў надаць вусцю выразны 
трох- ці чатырохпялёсткавы малюнак, абрысы роўна- 
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баковага трохкутніка ці квадрата. З'яўляецца мноства 
розных варыянтаў гаршковай кафлі ад высокіх і вузкіх 
да шырокіх і нізкіх. Узнікаюць кафлі гэтакзванагаміска- 
вага, талеркавага ііншых тыпаў. 

Цягададасканаласці апрацоўкі іпадгонкі іформаў кафлі 

адна да аднае, выраўноўвання сценакі памераў змушае 
ўжываць драўляныя формы, з дапамогаю якіхганчарнай 
загатоўцы надавалася тоеці іншае (трохкутнаеабо квад- 
ратнае) вусце, у выніку кафля набывала выглядстандар- 
тызаванай будаўнічай адзінкі-модуля. 

Печы, складзеныя кафлі, пачалі надаваць вырашэн- 
ню інтэр'ераў мастацкі духоўна-вобразны змест, займаць 
вядучаекампазіцыйнаегучанне. Як бы падводзячы рысу 
пошукам гэтага перыяду на мяжы ХУ - пачатку ХУІ 
стагоддзя, сталі ўжываць паліву, якая ўзбагаціла мастац- 
кую палітру кафлі, палепшыла яе ўтылітарныя якасці, 
надала кафлі большую каштоўнасць. 

Увага да выяўленчых сродкаў, пошук мастацкай мовы 
не маглі прайсці без рэканструкцыі формы кафлі, якая І 
адбываецца ў канцы ХУ - пачатку ХУ І стагоддзя. Асно- 
вай такой перабудовы паслужылі міскавыя італеркавыя 
кафліз традыцыйнымі даганчарных вырабаў малюн- 
камі надне ў выглядзе прамых ці хвалістых ліній або 
слядоў адпальцаў рук пасля выпрацоўкі на коле. Надне 
такой кафлі было зручна рабіць узоры, бо яе невысокія 
борцікі неперашкаджалі гэтаму. Алетакую кафлю было 
нязручна мацаваць у будове печы. Менавіта тады і па- 
чалі дадонца прырабляць гэтак званую «румпу»- гліня- 
ны цыліндрыктакога ж дыяметру, зроблены наганчар- 
ным коле. 

У выніку з'яўляецца новы тып кафлі, так званы «ка- 
робкавы», дзедно кафлі ранейшага тыпу наблізілася да. 
вусця, а венца вусця стала выконваць ролю высокай 
рамкі. Па баках румпы рабіліся дзіркі для ўмацавання 
кафлі ў сценцы печы. Наблізіўшыся да вонкавай па- 
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верхні, ранейшаедно стала вонкавай пласцінаю з нане- 
сеным на яе паверхню малюнкам. 

Варта зазначыць, што ў ў Беларусіі працэспераходу ад 
гаршковай да каробкавай кафлі ішоў марудна, на праця- 
гу ХУ - першай паловы ХУ Істагоддзя. Ужывалася гар- 
шковая кафля, аднак, і пазней, у ХУП1і, магчыма, у па- 
чатку ХУПІ стагоддзя, асабліва ў вёсках і мястэчках. 
Першапачаткова рэльефную каробкавую кафлю выраб- 
лялі толькі ў буйных рамесных асяродках, дзекафляры 
былі добра знаёмыя з тэхналогіяй вырабу тэракотавай, 
апотым іпаліванай кафлі ў гарадах Заходняй Еўропы. 
Шмат міскападобнай кафлі пазнейшага часу знойдзена 
ў Віцебску. Яна мела круглаедонца і квадратнае вусце 
з бокам квадрата 15,5-18,5 см[49]. 

Самыя старажытныя экземпляры каробкавай кафлі 
знайшоў П.Рапапорт у часераскопак княскага палаца ў 
Полацку. Вонкавая паверхня гэтай кафлі мае квадрат- 
ныя або прамакутныя абрысы. Памеры вонкавай плас- 
ціны нязначныя, даўжыня не болей за 10см. Яна аздоб- 
леная высокімі рэльефнымі выявамі фантастычных 
цмокаў або чалавечых фігур [50]. Цікавасць уяўляе фраг- 
мент непаліванай бязрамкавай кафлі з выявай галавы 
скамароха. Гэта першая вядомая нам антрапалагічная 
выява на беларускай кафлі, уласцівая для познегатыч- 
нага мастацтва. У Полацку знойдзеная і кафля, вонка- 
вая пласціна якой мае выяву фляйціста. Датуецца яна 
канцом ХУ - першай паловай ХУ І стагоддзя. Такі тып 
кафлі існаваў да сярэдзіны ХУ І стагоддзя. 

Вялікім попытам карысталіся кафлі, палітыя глазу- 
рай, якая надавала вырабам большую трываласць, яны 
лепей адпавядалі гігіенічным патрабаванням, мелі боль- 
шае мастацкае ўздзеяннеза кошт колеру і бляску. Склад 
глазуры трымаўся ў сакрэце, а майстар, які яго ведаў, 
карыстаўся пашанай ілічыўся лепшым сяродганчароў. 
З канца ХУ стагоддзя спачатку для посуду, а потым 
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ідля кафлі ўжываецца сырая свінцовая глазура. 

Адфармаванаяўглінянай, а пазней у драўлянай фор- 
ме, ідобра высушаная кафля змазвалася «шлімфай» - 
спецыяльна разведзеным клейстарам, дзёгцем ці іншым 
клейкім рэчывам і адразу праз «пытлік»- дробнаесіцеч- 
ка- прысыпалася сухой глазурай, складзенай з перапа- 
ленага свінцу, рачнога пяску іглею. Дзеля колеру ў шыхту 
дадавалі вокіс медзі, які пасля абпальвання надаваў 
вырабам празрысты зялёны колер. Такія кафлі атрымалі 
назву «мураўлёных» - за падабенства да колеру травы- 
муравы. 

Першая, найбольш старажытная паліваная кафля, 
знойдзеная ў Беларусі, датуецца канцом ХУ - першай 
паловаю ХУ І стагоддзя. 

У часераскопак былога вялікага княскага палаца ў 
Вільні, што некалі стаяў натэрыторыі Ніжняга замка, у 
пластах ХУ стагоддзя акрамя міскавай непаліванай гар- 
шковай кафлі сустрэлася ікаробкавая. Вонкавая плас- 
цінагэтых кафлін аздобленая выяваю шчытаз гербам 
або раслінным арнаментам. Некаторыя кафлі (іх няш- 
мат) пакрытыя палівай зялёнага, жоўтага або бурага ко- 
леру. Пра аздобу сценаў палаца сведчаць 4 кавалкі кера- 
мічных плітак з рэльефным малюнкам [51]. 

У Беларусіў ХУІстагоддзііснавалаі пераходная форма 
адгаршковай да каробкавай кафлі, у якой вонкавая плас- 
ціна была прарэзанай. Кафлю з прарэзанай вонкавай 
пласцінай (кратавую) часта вылучаюць у асобны тып. Ка- 
валкі такой кафлі знойдзеныя ў Полацку [51 Клецку. 

Цікавая зялёнапаліваная кафляз выявай анёла (дату- 
еццаканцом ХУ - першай паловаю ХУІ стагоддзя) зной- 
дзеная на паселішчы блізу вёскі Берагаўцы Шчучынс- 
кага раёна [53]. Вельмі цікавую кафлюз выявамі пешых 
іконных вояў, пакрытую цёмна-зялёнай палівай, квад- 
ратнай формы, адкапаў Г.Штыхаў на паселішчы блізу 
вёскі Гарадзішча Мінскага раёна. Па краях вонкавай 
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Лідскі замак. 
Гаршковая 
кафля 
ХІУ-ХУ стст. 
Раскопкі аўтара. 


Мірскі замак. Паліхромнаягзымсавая Віцебск. Непаліваная 
кафля канца ХХІ ст. Раскопкі аўтара. сцянная кафля другой 
паловы ХУП -пачатку 

ХУШ ст., аздобленая 


«дывановым» 
арнаментам. 


Віцебская ратуша. 
Размаляваная сцянная 
ігзымсавая кафля 
ХУШст. 


Раскопкі І.Чарняўскага. 





Магілёў. Сюжэтная кафля ХХІІ ст. 
Раскопкі Зм.Яцкевіча. 


Жамыслаў (Іўеўскі раён). Размаляваная кафля 
з печы другой паловы ХУП - пачатку ХІХ ст. Фота 1987 г. 





пласціны праходзіць надпіскірыліцай, дзе можна пра- 
чытаць словы «К великому Новугороду...» [54]. 

Зялёная паліваная кафля першай паловы ХУ Істагод- 
дзяз круглай румпайз насечкаміірэльефнай вонкавай 
пласцінай сустрэлася ў часе будаўнічых прац у Мінску. 
Варта зазначыць, што глыбокімі насечкамі ў выглядзе 
сеткі (зробленыя вострай трэскай па сырой гліне для 
лепшага мацавання кафліны ў аблямоўцы печы) пакры- 
тыя ібакі румпаў паліванай кафлі з развалу печы сярэ- 
дзіны ХУІ стагоддзя, знойдзенай намі пры раскопках 
Замкавайгары ў Мазыры. 

Менавіта тым часам (сярэдзіна- другая палова ХУІ 
стагоддзя) у Беларусі з'яўляецца кафля з партрэтнымі 
выявамі[55]. Гакая кафля знойдзеная ў выніку археала- 
гічных раскопак у Лагойску, Заслаўі, Мінску, Горадні, 
Дзяржынску, Полацку, Маладзечнеі Мазыры. 

Паводле памераў, формы і характару выяў «партрэт- 
ную» кафлю можна падзяліць на тры групы, якія прад- 
стаўлены тэракотавымі ізялёнапаліванымі экземпля- 
рамі. Дапершай групы можна далучыць іпрамакутную 
кафлю, на якой ёсць паясная выява сталага мужчыны 
З барадою (або маладой й жанчыны) урэнесансавых стро- 
ях, упісаная ў вялікі аркавы праём. Кафлі з выявай муж- 
чыны маюць абрэвіятуру АМНІВ, якую пакуль нерас- 
шыфравалі. 

«Партрэтная» кафля другой групы ўпрыгожаная 
профільнай выявай барадатага мужчыны ў рэнесанса- 
вым берэце 1 мае квадратныя памеры. 

Кафлі трэцяй групы знойдзеныя пакуль толькі ў Грод- 
неі Мінску. На іх вонкавай пласцінез двухпрыступка- 
вайрамкай па краях маецца малюнак чалавека ў профіль, 
які трымае ў руках рэчы, падобныя да атрыбутаў 
каралеўскай улады (дзяржава скіпетр). 

У першай палове ХУ І стагоддзя беларускія кафляры 
авалодалі высокім мастацтвам вырабу шматколернай 
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паліхромнай кафлі. Вытворчасць такой кафлі была ня- 
таннай, печку з паліхромнай кафлі мог мець толькі 
вельмі заможны чалавек. Таму і знаходзяць такую каф- 
лю прыраскопках магнацкіх палацаў або дамоў замож- 
ных гандляроў ды рамеснікаў. 

Адкуль трапіла паліхромная кафля ў Беларусь, адка- 
заць цяжка, але несумненна, што гэта была адна са 
шматлікіх плыняў італьянскага Адраджэння, якія дайшлі 
да Беларусі ў пачатку ХУІ стагоддзя. Мы бачым не 
імгненна створаную вытворчасць, а яепаступоваераз- 
віццё. Гэтарысы так званай «мецца-керамікі»- пераход 
да белага колеру з дапамогаю надглазуравых ангобных 
пакрыццяў. Датэтага тыпу належаць кафлі, пакрытыя 
зялёнай палівай на белай ангобнай падкладцы, што на- 
давала паліве большую насычанасць і яркасць. Шмат 
такіх кафляў знойдзена ў Полацку. У кантэксце варта 
зазначыць паступовае ўжываннебелай заглушанай гла- 
зуры разам з празрыстымі зялёнымі палівамі і, нарэш- 
це, кафлі з рэльефнымі малюнкамі, вельмі часта яшчэ З 
ангобным белым пакрыццём, размалёваныя каляровымі 
эмалямі. 

Каларыт складаўсяз белага, жоўтага, светлага і цём- 
на-зялёнага, блакітнага, цёмна-сіняга і карычневага ко- 
лераў. Вельмі паказальна і тое, што сюжэты малюнкаў, 
размалёваных фарбамі, на першым часе паўтаралі ста- 
рыявыявы на тэракотавай кафлі або адпавядалі мінула- 
му «мураўлёнаму» перыяду. 

Так, у часеземляных прац у 1931 годзена тэрыторыі 
былога замчышча ў Воршы сустрэліся рэшткі вытвор- 
часці паліхромнай кафлі. Былі сабраныя тыглі, льячкі 
са шклопадобнай масы, недаробленыя, бітыя і цэлыя 
кафлі. Усе яны пакрытыя блакітнай, жоўтай, сіняй і ка- 
рычневай палівамі. Іх вонкавыя пласціны ўпрыгожвалі 
выявы вершнікаў, чалавека з канём, мядзведзя, каня і 
іншых жывёл. Частку кафляў аздабляў раслінны арна- 
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мент (малюнкі валошак, рамонкаў або сланечнікаў). 
Знойдзеныя побач манеты сведчаць, што майстэрня 
існавала ў ХУІ стагоддзі [56]. 

Самая старажытная, вядомая нам паліхромная каф- 
лязнойдзеная ў г. Друі. Яевонкавая пласціна выканана 
ўтэхніцы высокага рэльефу і аздобленая выявай мадон- 
ны з немаўляткам. Барэльеф выявы пакрыты белай глу- 
хой, жоўтай і светла-зялёнай празрыстай палівамі. Да- 
туецца выраб першай паловай ХУІ стагоддзя [57]. 

Аналагічныя кафлі знойдзеныя М.Ткачовым у часе 
раскопак у Мядзельскім замку. Гэта фрагменты вялікай 
паўцыркульнай кафлі, упрыгожанай рэльефным 
біблейскім сюжэтам (выява Ісуса Хрыста, надгалавой 
якога лунае Святы Дух у выглядзе белага голуба), квад- 
ратная або гзымсавая кафлі рознай формы з выявамі 
кветакці кругоў. Яны цікавыя тым, што тут спалучаюц- 
ца празрыстая паліва і белая эмаль. 

Росквіт вытворчасці паліванай кафлі ў Беларусі пры- 
падаена другую палову ХУІ- першую палову ХУЛІста- 
годдзя. У гэты час, асабліва ў другой палове ХУІ стагод- 
дзя, міскавая гаршковая кафля ўсё часцей усярэдзіне пак- 
рываецца зялёнаю паліваю. У якасці прыкладу назавём 
лідскую ігродзенскую гаршковыя кафлі [58]. 

Адканца ХУІда сярэдзіны ХУПІстагоддзя дасягнула 
свайго найбольшага росквіту вытворчасць паліхромнай 
кафлі. Менавіта дагэтых часоў належаць знаходкі палі- 
хромнай кафлі, выяўленыя археолагамі ў Мінску, Грод- 
зенскім, Мірскім і Гальшанскім замках, у Мсціславе, 
Магілёве, Полацку, Воршы, Гродне, Пінску, Крычаве, 
Віцебску, Слоніме, Нясвіжы і Заслаўі. 

Вытворчасць паліхромнай кафлі была разлічаная на 
масавы наклад. Як іраней, у драўлянай форме адціска- 
лася вонкавая пласціна з невысокім дэкаратыўным рэ- 
льефам, з тыльнага боку да яепрымацоўвалася ганчар- 
наярумпа, алена вонкавую паверхню па версерэльефу 
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часта наносілі ангобнае пакрыццё толькі потым рэль- 
еф'размалёўвалі каляровымі глазурамі. Каб палепшыць 
якасць глазуравых пакрыццяў, часта ажыццяўлялі двух- 
разовы абпал, таму тэракотавыя кафлі, зробленыя ў ад- 
ной ітой жа форме, як і каляровыя, крыху большыя па 
памеры, што сведчыць пра ўсадку пад час другой тэр - 
мічнай апрацоўкі. 

Называлі паліхромную кафлю «цаніннаю» або «кун- 
штоўнаю», «цаніннаю»- адназвы вокісу волава «цыны», 
што надавала глазуры заглушаны белы колер, а «кунш- 
тоўнаю»- з прычыны яе высокага кошту, абумоўленага 
складанай тэхналогіяй, сыравінай, высокім узроўнем 
майстэрства 1, безумоўна, мастацкім выглядам. Варта 
зазначыць, што інтэр'еры магнацкіх палацаў аздаблялі 
паліваныя кафлі-медальёны з выявамі гербаў уладаль- 
нікаў. Такія кафлі- ізялёнапаліваныя, і паліхромныя, 
мызнайшлі пры даследаванні Мірскага замка. 

Апошнім часам археолагі адкапалі ірэшткі ганчарных 
горнаў, дзеабпальвалі паліваную і паліхромную кафлю. 
Мінскі горан канца ХУ І стагоддзя быў цыліндрычным, 
дасягаў І мувышыню і меў дзве камеры: ніжнюю--топ- 
куз 4 прадухамі ў скляпенні! верхнюю - з праёмам для 
загрузкі і выгрузкі вырабаў. Унутраная паверхня печы 
абпальвалася, відаць, разам з вырабамі, а вонкавая заста- 
валася неабпаленаю і знаходзілася ў зямлі. 

Рэшткіаналагічнага ганчарнагагорана выявіла В.Зай- 
цаваў І986 годзе ў Друі. Пабудова кепска захавалася, 
але ўдалося прасачыць яе дыяметр у памеры крыху 
больш за 2 м. У пабудове горана выкарыстаныя цэгла і 
камяні розных памераў [59]. 

Паліхромныя мсціслаўскія кафлі ХУІІ стагоддзя 
рабілі ў тых жа матрыцах, што ізялёнапаліваныя тэра- 
котавыя, пра што сведчыць іх аднолькавы рэльеф. Яны 
абпальваліся побач уадным горане, гэта пацвярджаюць 
плямы зялёнай палівы на румпе. 
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У канцы ХУІ- першай палове ХХІІ стагоддзя ў Бе- 
ларусі атрымала шырокаераспаўсюджванне паліваная 
кафля з выявай галавы амура або анёла з крылцамі, а 
зрэдку ііх фігур. У гэты ж часшырока ўжываецца гзым- 
савая і сцянная кафля, на якой ёсць выява чалавека на 
кані (вершніка). Значная колькасць кафліз гэтай серыі 
звязаназ адлюстраваннем герба Вялікага Княства Літоў- 
скага «Пагоні». Такая кафля знойдзеная ў Горадні, 
Мірскім замку, Магілёве, Заслаўі, Друі ды іншых гара- 
дах. 

Другая група беларускай кафлі мае розныя варыян- 
ты выявы святога Юр'я. Найбольш раннія кафліз гэ- 
тым малюнкам сустрэліся на тэрыторыі Мірскага замка 
ідатуюццадругой паловай ХУ І стагоддзя. Постаці верш- 
нікаіканя пададзеныя ў познерэнесансавых (маньеры- 
стычных) традыцыях. 

Кафлі з Магілёва і Мсціслава (першая палова - ся- 
рэдзіна ХУІстагоддзя) вылучаюцца барокавай трактоў- 
кай сюжэту. Найбольш арыгінальная мсціслаўская каф- 
ля. Выява асілка на кані, які дзідай забіваецмока і выз- 
валяез палону прыгажуню-царэўну, мае непасрэдныя 
аналагі ў беларускім жывапісе ХУШ народнай батлей- 
цы ХІХ стагоддзяў [60]. 

З сярэдзіны ХУП стагоддзя на змену зялёным пры- 
ходзяць кафлі, пакрытыя рудымі, карычневыміі светла- 
карычневымі глазурамі, зафарбаванымі вокісамі жале- 
заімарганцу. Гэта адпавядала новаму часу, новым уяў- 
ленням пра хараство іпрыгажосць. Вытворчасць палі- 
хромнай кафлі скарачаецца ў сярэдзіне-- другой палове 
ХУПстагоддзя, што звязана з заняпадам эканомікі Бе- 
ларусі, выкліканым спусташальнымі войнамі. Многія 
майстры па вырабе паліхромнай кафлі перасяляюцца ў 
Маскоўскую дзяржаву. Гам наладжваюць вытворчасць 
нетолькі пячной, але архітэктурнай паліхромнай дэка- 
ратыўнай керамікі, якой аздаблялі фасады храмаў ігра- 
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мадскіх будынкаў. Гак, напрыклад, у часепабудовы са- 
бора Васкрасенскага манастыра ўжыта блізу 60 тыпаў 
паліхромнай кафлі [61]. 

Новай рысай канца ХУП- пачатку ХУЦІ стагоддзя 
было распаўсюджванне «дывановага» стылю. Яшчэ з 
паловы ХУП стагоддзя пачалося паступовае адмаўлен- 
неадкампазіцыі, падпарадкаванай чатырохчасткавай 
сіметрыі квадрата, іпашырылася выкарыстанне прама- 
кутных вонкавых пласцінз асіметрычным малюнкам. 
Такоевольнае размяшчэнне кампазіцыі і дазволіла як 
бы перакінуць малюнак на другія кафліны. Знікаерам- 
ка, якаяаблямоўвала кафлю, а малюнак стаў падпарад- 
коўвацца прынцыпам сеткавага арнаменту, дзекожная 
кафліна была рапортам. Такі прынцып малюнка шыро- 
ка ўжываўся ў тэхналогіі ткацтва. Дывановы стыль аба- 
гульняў кампазіцыю, звязваў печ у адзіную лінейна-ка- 
ляровую гаму, дапамагаў сінтэзу паверхні печы 1 сце- 
наў, драпаваных тканінамі, пераклікаўся з ляпнінай 
столі і паркетам падлогі. 

У пачатку ХУНІ стагоддзя на змену рэльефным пал- 
іхромным кафлям прыходзяць размаляваныя, з роўнай 
паверхняй, гэтак званы «галандскі тып». 

У некаторых гарадах, напрыклад у Магілёве і 
Віцебску, яшчэ да другой паловы ХУШ стагоддзя вы- 
раблялі рэльефныя кафлі, пакрытыя рознымі палівамі 
і аздобленыя ў стылі позняга барока або ракако. У 
канцы ХУП - першай палове ХУІІІ стагоддзя ў 
Мсціславе шырока ўжывалася кафля пераходнага 
тыпу да гладкай. Масіўную (таўшчыня пласціны 1.4- 
1,6 см) бязрамкавую кафлю выраблялі ў тэхніцы вы- 
сокага рэльефу і пакрывалі белай ці карычневай палі- 
вай. Белыя кафлі часта размалёўвалі па рэльефе сіняй 
або зялёнай фарбай. Часам спачатку наносілі сінюю 
паліву, а ўжо потым белую фонавую. Значна прасцей- 
шым стаў і арнамент. Найбольш характэрная для 
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мсціслаўскай кафлі першай паловы ХУШ стагоддзя - 
выява выпуклага медальёна ў складанай познебаро- 
кавай аблямоўцы [62]. Пры канцы ХУП - на пачатку 
ХІХ стагоддзя ў Мсціславе выраблялі гладкую каф- 
лю, пакрытую зялёнай, белай або карычневай палі- 
вай. Геаметрычным арнаментам у гэты час аздабля- 
ліся толькі кафлі-каронкі [63]. 

Антрапаморфныя выявы на беларускай кафлі ХУШ 
стагоддзя таксама вядомыя, алеў меншай колькасці: гэта 
““малюнківершніка (Гродна), ганчара (Палессе) ісюжэт- 
ныя сцэны на размаляванай кафлі сярэдзіны - другой 
паловы ХУШ стагоддзя з Мазыршчыны. У сярэдзіне 
ХУШ стагоддзя ў Беларусі шырока ўжывалася гладкая 
ірэльефная кафля, пакрытая цёмна-карычневай палівай. 
На некаторых карычневых кафлях бессістэмна нанесе- 
ныя плямы белай палівы. Тым жа часам нашы продкі 
выкарыстоўвалі і кафлю галандскага тыпу, размалява- 
ную вогнетрывалымі фарбамі па сырой белай паліве. 
Значную калекцыю такой кафлі, знойдзенай у Віцебску, 
апрацавала інадрукавала В.Ляўко [64]. 

Існавала і камбінаваная кафля, калі рельефную рам- 
куўвыглядзепознебарокавага картушаз дапамогаю рос- 
пісу (у цэнтральнай частцы вонкавай пласціны) упры- 
гожвала жанраваяці побытавая сцэнка. У ХУШстагоддзі 
разам з фаянсавым посудам выраблялі і фаянсавую каф- 
лю, пра што сведчыць апісанне Свержаньскай фарфорні 
І765года. Натэрыторыі мануфактуры стаяў асобны бу- 
дынак, дзеі рабілі кафлю [65]. 

У ХІХ стагоддзі на беларускіх землях існуе сетка каф- 
ляных заводаў, што паўсталі ў традыцыйных месцах ган- 
чарнай вытворчасці. Гэта- Бабруйск, Барысаў, Віцебск, 
Шклоў, Копысь, Крупкі, Мінск, Наваградак, Прапойск 
(Слаўгарад) ды іншыя. Прадукцыя гэтых заводаў зада- 
вальняла нетолькі нутраны рынак, алеішла далёка за 
межы тагачаснага «Северо-Западного края». 
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Пачатак ХХ стагоддзя паступова змяняетэхнічнаеаб- 
сталяванне кафлянай вытворчасці. Замест фармоўкі ў 
гіпсавых формах пачалі выкарыстоўваць штамп і прэсз 
ужываннем металёвых формаў. Дэкор кафляных печаў 
адпавядаў новаму архітэктурнаму стылю - мадэрну. 
Аднак у 20-30-х гадах адбываецца паступовы заняпад 
вытворчасці, што выклікана новым ладам жыцця, калі 
назмену традыцыйным печам прыйшло газавае1іэлек- 
трычнае, атаксама паравое ацяпляльнае абсталяванне. 


Дахоўка 


Натэрыторыі Беларусі дахоўка вядомая з ХІУ ста- 
годдзя. Праўда, старажытную назву ў ХІХ стагоддзі ста- 
лавыцясняць менш выразнае найменне «чарапіца». Гэта 
быў адзін з самых моцных, вогнетрывалых і даўгавеч- 
ных матэрыялаў для даху. Пэўную ролю, асабліва ў 
познім Сярэднявеччы, адыгрывала дахоўка і ў дэкара- 
тыўным аздабленні манументальных будынкаў. 

Бясспрэчныя яе станоўчыя якасці: трываласць, даў- 
гавечнасць, вогнетрываласць. На жаль, як адмоўныя 
рысы можна лічыць яевялікую вагу, крохкасць, неаб- 
ходнасць абсталявання даху з вялікім нахілам (ва ўмо- 
вах Беларусі болей за 307). Для вытворчасці дахоўкі пат- 
рэбна больш тлустая іпластычная гліна. 

Найбольш раннія формы дахоўкі, якія датуюцца кан- 
цом ХІУ- пачаткам ХУ стагоддзя, знойдзеныя М.Ма- 
леўскай падчас раскопак царквы іграмадзянскай пабу- 
довы на наваградскім дзядзінцы [66]і аўтарам пры дас- 
ледаванні вежаў Лідскага замка. Лідская дахоўка маепаў- 
цыркульную форму, на яе паверхні на адлегласці 3-4см 
адшырокага краю ў цэнтры грабянязнаходзіцца маца- 
вальны шып (даўжынёю да 6 см) у выглядзе тоўстага 
зуба. Даўжыня дахоўкі 50-52 см, дыяметр яешырокага 
канца І4- 15 см, вузкага--да 11 см, таўшчыня 2- 2.5 см. 
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Часам яна мае і меншы шып, які знаходзіцца ўсярэ- 
дзіне ўнутранага паўкруга шырокага канца. Падобныя 
экземпляры знойдзеныя ў Віцебску ў пластах ХІЎ- ХУІ 
стагоддзяў. Іх дыяметр 12-15 см, вышыня 5,2-5;7 см, 
таўшчыня 1.3-2.3 см [67]. Аналагічная дахоўка сустрэ- 
лася нам у раскопах Крэўскага замка (1985 год). Падоб- 
ную дахоўку знайшлі і ў Ноўгарадзе [68]. 

Зыходзячы з таго, што слова «дахоўка» пазычана з 
нямецкай мовы (магчыма, праз польскую), можна вы- 
казаць здагадку, што дахоўка трапіла ў Беларусь з Паў- 
ночнай Германіі адначасоваз ганзейскімі рамеснікамі, 
якія прыехалі на будоўлю замкаў. Выява даху, накрыта- 
га такой дахоўкай, якую можна лічыць адной з самых 
ранніх, належыць да 1418 года [69]. 

У ХУ стагоддзі паўцыркульную дахоўку замяняе 
пляскатая, ёю накрывалі асноўныя паверхні дахаў. Існа- 
валірозныя тыпы пляскатай дахоўкі. Найбольш стара- 
жытная форма, уласцівая ХУ стагоддзю, у літаратуры 
атрымала назву «бабровы хвост». Гакая дахоўка зной- 
дзеная намі ў 1992 годзе на Старым замку іў раскопах 
каля былога фарнага касцёла Вітаўта на Савецкай пло- 
шчы ў Горадні. 

Аналагічная дахоўка выяўлена І.Чарняўскім пры вы- 
вучэнні гродзенскай Прачысценскай царквы. Шырыня 
прамакутнага канца такой дахоўкі роўная 17- 17,5 см, 
таўшчыня - 2 см. Другі яе канец мае на абодвух баках 
выемкі ў чвэрць круга, а пасярэдзіне яго знаходзіцца 
акруглы выступ шырынёю каля? см, які сапраўды на- 
гадвае хвост бабра. 

У гэтыя часы стромкія схілы спічастых гатычных 
дахаў храмаў ізамкаў накрываюць спецыяльнай вільча- 
ковай (каньковай) дахоўкай жалабковай формы. Часам 
яна ўпрыгожаная геаметрычным арнаментам, зробле- 
ным да абпалу. Узоры такой дахоўкі ХІУ-ХУ стагод- 
дзяў выявіла ў Наваградку М.Малеўская [70]. 
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Асноўная частка дахоўкі была пляскатай. Ёю накры- 
валі дахі з вялікімі схіламі. Захаваліся старажытныя 
малюнкі і ўзоры драўлянай пластыкі, на якіх добра ба- 
чыццасістэма размяшчэння дахоўкі на высокіх будын- 
ках ХУІІ стагоддзя. Пляскатая дахоўка накладвалася 
адна на адну, прычым крыць дах пачыналі знізу ўверх. 
На паверхні даху былі бачныя толькі паўкруглыя канцы 
даховак, што нагадвалі рыбіну луску (нездарма ў 
Польшчы пляскатая дахоўка завецца «карпюўка», бо 
малюнак, які яна ўтварае, падобны на луску карпа). Най- 
важнейшы элемент, паводле якога датуецца дахоўка, - 
форма мацавальнага выступу, якая мянялася адпаведна 
змене канструкцыі даху [71]. 

Пляскатую дахоўку выраблялі ў драўляных формах. 
Як іцэгла, яна мае характэрныя барозны- сляды паль- 
цаў або грабянца. Падобным чынам рабілі і непа ліва- 
ныя пліткі для падлогі. 

Вялікую колькасць такой дахоўкі мы знайшлі ў часе 
раскопак Мірскага замка. Яна маекруглявы насок і пра- 
макутную пятку, на якой размешчаны мацавальны шып. 
У першай палове ХУІ стагоддзя выкарыстоўвалася да- 
хоўка чырвонага колеру з круглявым ці трохкутным ма- 
цавальным шыпам. Яе даўжыня 42-43 см, шырыня 
16-17, таўшчыня 1.8-3,5 см. Лістападобная дахоўка 
ішла на вежы з востраверхай формай даху [72]. 

Акрамя паліванай кафліі посуду беларускія ганча- 
ры ў ХУ - першай палове ХУІ стагоддзя выраблялі па- 
ліваную дахоўку і пліткі падлогі. Кавалак паўцыркуль- 
най дахоўкіз трохкутным мацавальным цыпам зной- 
дзеныя аўтарам пасля земляных работ каля касцёла ў 
вёсцы Ішкальдзь Баранавіцкага раёна (пабудаваны ў 
1472г.) На вонкавай паверхні дахоўкі захаваліся за- 
цёкі зялёнай палівы. Значную колькасць зялёнай палі- 
ванай дахоўкі, таксама паўцыркульнай, знайшоў тут 
падчасархеалагічнай разведкі А.Кушнярэвіч [73]. 
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Дапачатку ХУ Істагоддзя можна аднесці фрагменты 
паліванай гатычнайвільчаковай дахоўкі з Міра, пакрытай 
цёмна-зялёнай палівай. Яна мела паўцыркульную формуі 
доўгі (да 8,5-д см) дэкаратыўны шып, часам у выглядзе 
стылізаванайгалавы птушкі. Да кроквы дахоўку прыбівалі 
спецыяльным цвіком, таму яна часта мела ў больш вузкай 
сваёй частцы адтуліну [74]. 

Некалі такаядахоўка ляжала на стромкіх схілах даху 
касцёла святой Ганны ў Вільні. У часеаднаго зрамонтаў 
частку вільчаковай дахоўкі замянілі, аднак на бакавых 
схілах дахузахаваласягатычная дахоўказ дэкаратыўнымі 
шыпамі, пакрытая цёмна-зялёнай палівай. 

Цікавасць уяўляюць кавалкі гатычнай зялёнапаліва- 
най дахоўкі першай паловы ХУ І стагоддзя з дэкаратыў- 
ным шыпам, знойдзеныя аўтарам у Старым замку ў Го- 
радні. Вышыня шыпоў сягае часам за 20 см, таўшчыня 
дахоўкі 1,5-1:8 см. Некалі такая дахоўка аздабляла 
стромкі дах вялікакняскага палаца, збудаванага ў часы 
Вітаўта. 

Пляскатая паліваная дахоўка з паўкруглым канцом У 
ХУПстагоддзі шырока распаўсюдзілася ў Беларусі. Ка- 
валкі такой дахоўкі, пакрытыя зялёнай або шэра-зялё- 
най палівай, сабраныя ў Магілёвеі Воршы. Зялёнай або 
карычнева-зялёнай дахоўкай былі накрытыя Барыса- 
глебская царква ў Наваградку і дамініканскі касцёл у 
Мінску. Прыгожыя дахі падпаліванай дахоўкай згадва- 
юццаіў пісьмовых крыніцах. Акрамя паліванай дахоўкі 
зроўнай паверхняй беларускія ганчары выраблялі пляс- 
катую дахоўку, аздобленую рэльефным арнаментам у 
выглядзе буйной рыбінай лускі. Малюнак такой дахоўкі, 
знойдзенай каля Барысаглебскай царквы ў Горадні, над- 
рукаваў У.Гразноў [75]. 

Зялёнапаліваная дахоўка ХУ Пстагоддзяз рэльефным 
арнаментам знойдзеная І.Сінчуком у Магілёве і аўта- 
рам у Мсціславе. Варта зазначыць, што ў Мсціславе аў- 
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тарзнайшоў кавалак і паліхромнай тагачаснай дахоўкі. 
Шмат паліванай пляскатай зялёнай дахоўкі шырынёю 
18 таўшчынёю 2 см з мацавальным шыпам трохкут- 
най формы (вышыня З см) сустрэў А.Куцінярэвіч пад 
часдаследавання кальвінскага збору ў Кухцічах. 

Дэкаратыўную дахоўку розных тыпаў выкары- 
стоўвалі і ў першай палове- сярэдзіне ХУП стагоддзя. 
Пры рэстаўрацыі брыгіцкага касцёла ў Гроднеадкрыты 
дватыпы чорнаглянцавай дахоўкі [76]. Да першай па- 
ловы ХУП стагоддзя належыць і фрагмент жалабковай 
вільчаковай дахоўкі, якую знайшлі ў Мінску пры аднаў- 
ленні Петрапаўлаўскай царквы. Шырокі край яе ўпры- 
гожаны налепам. Зрэдку дэкаратыўнай дахоўкай аздаб- 
лялі будынкі канца ХІХ - пачатку ХХ стагоддзя ў неага- 
тычным стылі. 

Напрацягу ХУПстагоддзя таўшчыня пляскатай да- 
хоўкі паступова змяншаецца да І см. З яепаверхнізніка- 
юць сляды пальцаў. Шмат фрагментаў пляскатай дахоўкі 
другой паловы -- канца ХУІІ стагоддзя знойдзеныя 
В.Собалем пры раскопках у Мінску і намі пад час дас- 
ледавання ратушы ў Магілёве. Грохкутны мацавальны 
шып напрацягу ХУП стагоддзя пераўтвараецца ў тра- 
пецападобны і нават з'яўляецца прамакутны прыступ- 
кавы шып. 

На мяжы ХУП- ХУШ стагоддзяў пляскатая дахоўка 
ў Беларусі замяняецца на хвалістую. Яерадзіма Галан- 
дыя, таму ў літаратуры яечаста называюць галандскай. 
Таўшчыня такой дахоўкі каля І см, даўжыня- 40, шы- 
рыня- 25 см. Існавала хвалістая дахоўка і іншых фар- 
матаў. 

Шмат хвалістай дахоўкі ХУШ стагоддзя сабраная намі 
пры вывучэнні Старога замка ў Гродне. Яна чырвонага 
колеру, мела прамакутны мацавальны шып. На паверхні 
аднагоз мацавальных шыпоў было кляймо ў выглядзекры- 
жыка. Туттаксама сабраная вільчаковая дахоўка ХУЦІ 
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Лідскі замак. 
Фрагмент дахоўкі 
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стагоддзя паўкруглай формы. Адзіны яекрай аздоблены 
налепам з насгчкайі маекруглую адтуліну для цвіка, якім 
дахоўка мацавалася да крокваў даху [77]. 

У ХІХ-ХХ стагоддзях існавала заводская вытвор- 
часць дахоўкі і плітак для падлогі. У гэтым часе выраб- 
лялі традыцыйную хвалістую, тонкую пляскатую і 
рэльефную (марсельскую); а таксама дэкаратыўную 
вільчаковую дахоўку. 

Пры канцы ХІХ - на пачатку ХХ стагоддзя выраб- 
лялі нават цэментавую і шкляную дахоўку. Пашыраўся 
выраб шматколернай (метлахскай) пліткі для падлог у 
багатых будынках. Вытворчасць розных керамічных 
будаўнічых матэрыялаў на той часадпавядала самым 
сучасным еўрапейскім тэхналогіям і стандартам. 


Камень 


Упершыню камяні сталі выкарыстоўваць у бела- 
рускім дойлідстве ў ХІ стагоддзі, калі будавалі сабор 
святой Сафіі ў Полацку. Муроўка сабора складалася з 
шэрагаў тонкай цэглы-плінфы і валуноў сярэдніх паме- 
раў, якія падбіралі такім чынам, каб на фасад выходзілі 
іх пляскатыя бакі. З камянёў невялікіх памераў (ужыва- 
лася рачнаягалька) у ХІ ХІІ стагоддзях рабілі падмуркі 
ўсіх каменных пабудоў. Не міналі і гэтак званы чырво- 
ны шыфер, які мае навуковае найменне «пірафілітавы 
сланец». У ХІІ стагоддзі яго ўжываліі полацкія дойлі- 
ды, напрыклад, пад час раскопак храма на стрэлцы 
Ніжняга замка ў Полацку знойдзеныя фрагменты шы- 
фернага саркафага [78]. Тры саркафагі з шыферных 
плітаў сустрэліся ў часедаследавання Тураўскага храма 
ХІІ стагоддзя [79]. 

Асабліва пашырылася ўжыванне валуноў у ХІІ ста- 
годдзі, калі будавалі бажніцы і княскі хорам у Гара- 
дзенскім княстве. Дойліды падбіралі валуны розных 
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колераў; адзін з бакоў шліфаваўся. Самыя вялікія камяні 
клалі ўнізе сценаў і па абодва бакі адуваходу ў бажніцу, 
у асноўным яны ўмуроўваліся старчма прыкладна на 
аднолькавай адлегласці адзін ададнаго. Вышэй у цагля- 
ны мур ішлі ў гарызантальным становішчы камяні мен- 
шых памераў. Цёплыя фарбы шліфаваных камянёў ства- 
ралі непаўторную колеравую гаму. 

У сцены Ніжняй царквы ў якасці дэкаратыўнага эле- 
мента ўстаўлялі вялікія шліфаваныя камяні рознага ко- 
леру (граніт 1 гнейс), якія маюць таўшчыню да 1.4 м. 
Вышэй іх у сцены былі ўмураваныя керамічныя пліткі 
ікруглыя керамічныя паліваныя місы. 

Камяні вышэйзгаданых пародрозных адценняў, алеў 
строга акрэсленай гаме(чырвоныя, карычневыя, цёмна- 
малінавыя, шэра-зялёныя, аліўкавыя) улучаныя ў ніжнія 
часткі фасадаў муроў Каложскай Барысаглебскай царк- 
вы. Тугвыкарыстаныя як плоскія неапрацаваныя, такі 
паліраваныя валуны [80]. Гаксама плоскія камяні- шліфа- 
ваныя і простыя, -- былі ўжытыя бліжэй да ўваходу ў 
Ніжнюю царкву нетолькі ў сярэдзіне храма (у якасці пад- 
логі), алеізвонку дзеля вымошчвання. 

Гарадзенскія дойліды хацелі збудаваць каменную 
бажніцу іў Ваўкавыску, алеканчаткова ажыццявіць свой 
намер незмаглі. Археолагі знайшлі падмурак царквы, а 
побач падрыхтаваны будаўнічы матэрыял. Сярод яго 
вылучаліся больш за 30 адшліфаваных камянёў светла- 
шэрага, шэра-зялёнага, шэра-ружовага, чырвонага 
гіншага колераў. Даўжыня іх 35-95 см, шырыня 20-90, 
авышыня 16-60 см. Пароды былі розныя: гнейс, вап- 
някі граніт. У 1958 годзе ў гэтым месцы быў знойдзены 
вельмі цікавы камень вялікіх памераў, вонкавая паверх- 
ня якога адшліфаваная на тры грані. 

Утэты часу Беларусі ўжываліся і вапняковыя пліткі 
іблокі. Пры будаўніцтве мінскага храма для аблямоўкі 
ўнутранай паверхні сценаў выкарысталі вапняковыя 
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пліткі двух памераў: 29,5х20х9;5 см 1 19х14,5х5;5 см. 
З вялікіх прамакутных блокаў розных памераў складзе- 
ныя муры Віцебскай царквы Дабравешчання і Барыса 
глебскай царквы ў Наваградку. 

УХІІ стагоддзі валуны пачалі выкарыстоўваць у бу- 
даўніцтвеабарончых вежаў. Падмурак Камянецкай (Бе- 
лай) вежы зроблены з валуноў, перасыпаных дробным 
пяском. З вялікіх абчасаных камянёў, змацаваных вап- 
най, была пабудаваная Навагародская вежа. Асобныя 
камяні, закладзеныя ў яе падмурак, дасягаюць І му па- 
пярочніку.У Беларусі ўжывалася лускавая канструкцыя 
муроўкі, калі вонкавыя бакі (шчокі) каменнай сцяны 
складаліся з цэглы, а ўнутраная прастора запаўнялася 
камянямі. Гэтая канструкцыя існавала да першай пало- 
вы ХУІІ стагоддзя. 

Асабліва шырока скарыстоўваюцца валуны ў бела- 
рускім дойлідствеў ХІУ стагоддзі. У першай паловегэ- 
тага стагоддзя дойліды трымаліся адно толькі камен- 
най тэхнікі, прычым бралі звычайныя камяні, сабраныя 
з палёў. Будаўнікі ўважліва сачылі за тым, каб захаваць 
акуратныя шэрагіў муроўцы, таму валуны старанна пад- 
біралі паводле памераў. Асноўны масіў сценаў рабіліз 
камянёў дыяметрам 20 40см. Прамежкі паміж імі за- 
паўнялі каменнымі клінамі і друзам, іншы раз цэглай, а 
потым замазвалі вапнавай рошчынай. Ніжнія часткі сце- 
наў іпадмуркі ўзводзілі з валуноў дыяметрам да І м. У 
такой тэхніцы пабудаваны Лідскі і Крэўскі замкі. З кан- 
ца ХІУ стагоддзя гэты тып каменнай муроўкі змяняец- 
ца. Існавала два яеварыянты. У першым выпадку захоў- 
валіся суцэльныя паясы камянёў, якія аддзяляліся адзін 
ададнаго цэглай. Гакая муроўка характэрная для Ста- 
рога замка ў Горадні і Любчанскага. Другі варыянт 
больш дэкаратыўны: камяні невялікіх або сярэдніх па- 
мераў хаатычна раскіданыя па паверхні цаглянай му- 
роўкі. Прыкладам можа быць Мірскі замак. 
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У ХУІ- першай палове ХУП стагоддзя ў мураваным 
беларускім дойлідствезноў выкарыстоўваюцца вапняк 
ііншыя пароды мяккага каменю, з якога робяць дзвяр- 
ныя парталы, ваконныя ліштвы і пераплёты, канооліі 
балясіны балконаў. 

Пры канцы ХУ І стагоддзя вапняковае аздабленне 
вокнаў, а магчыма, ідзвярных парталаў меў Стары за- 
мак у Горадні пасля яго перабудовы Стэфанам Баторы- 
ям. Некаторыя кавалкізнойдзенай намі вапняковай аз- 
добы маюць арнамент расліннага характару ікарычне- 
вую афарбоўку. Значную колькасць каменных (у асноў- 
ным вапняковых) дэталяў для аблямоўкі дзвярных іва- 
конных праёмаў, фрагментаў кансоляў ібалясін для бал- 
конаў Мірскага палаца (канец ХУІ - пачатак ХУПста- 
годдзя) выявіў аўтар пры вывучэнні Мірскага замка. З 
вапняку зробленыя дзвярныя парталы ў Мірскім касцё- 
леібрыгіцкім касцёле ў Горадні. 

У ХУІ ХУІІ стагоддзях у інтэр'ерах беларускіх кас- 
цёлаў з'яўляецца каменная скульптура ў выглядзе роз- 
ных надмагілляў, часта зробленая з каштоўнага прыве- 
зенага мармуру. Гэта надмагіллі ў касцёлах Вільні, Няс- 
віжа, Міра, Крамяніцы і іншых беларускіх гарадоў і 
мястэчак [81]. Фрагменты надмагілля Сапегаў, выкана- 
ныязшэра-чырвонага мармуру, знойдзеныя археолагамі 
ў Гальшанах [92]. З ХУІ стагоддзя камяні скарыстоўва- 
ліся для ўпарадкавання гарадскіх вуліц і тэрыторый ва- 
колкаменных збудаванняў. З валунчыкаў рачной галькі 
рабілі тратуары, каменныя вадасцёкі - рыны, выбру- 
коўвалі плошчы і вуліцы гарадоў і мястэчак. 

Напрацягу ХУП стагоддзя валуны паступова зніка- 
юцьз фасадаў каменных будынкаў, значна менш іх ста- 
ла ў забудове сцен. Але да канца стагоддзя ў тэхніцы 
змешанай муроўкі часта рабілі падмуркі, цокалі, сцены 
сутарэнняў культавых, абаронных іграмадскіх пабудоў. 
Аддаючы даніну старадаўнім звычаям, будаўнікі яшчэ 
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ў ХУШстагоддзі іншы раз укладвалі асобныя валуны 
ў ніжнія часткі сцен жылых ікультавых збудаванняў. 

Росквіт будаўніцтваз валуноўзноў назіраеццаў ХІХ - 
пачатку ХХ стагоддзя. З камянёў, іншым разам крыху аб- 
часаных, стваралі розныя пабудовы - млыны, свіронкі, 
касцёлы, цэрквы. 

Народныядойліды арнаментам з каменьчыкаў упры- 
гожвалі сваезбудаванні. Яны распрацавалі новы від му- 
роўкі («разынкавай»), распаўсюджанай упаўночнайіцэн- 
тральнай Беларусі. Яшчэ ў вільготную вапнавую (а пазней 
і іцэментавую) рошчыну, якой запаўнялі прамежкі, утыка- 
лася жарства і каменьчыкі цёмнага колеру. Гэта стварала 
своеасаблівую мазаіку, іншы раз былі малюнкі- сонейка, 
ялінкі, галінкі, дрэўцы, расліны, кветкі, птушкі, відарысы 
посуду. Часам «выпісвалася» дата будаўніцтва. 


Іншыя будаўнічыя матэрыялы 


Галаснікі 

Гэта керамічныя пасудзіны ў выглядзе высокага зба- 
наздоўгім вузкім горлам, якія ўмуроўвалі ў сцены і скля- 
пенні храмаў горлам у інтэр'ер. Яны паляпшалі акусты- 
ку памяшкання ірабілі лягчэйшымі сцены і скляпенні. 
Датуюцца яны ХІІ стагоддзем, шырока ўжывалі іх га- 
радзенскія Дойліды. 

Вышыня гарадзенскіх галаснікоў вагаецца ад 38 да 
49,5 см. Дыяметр гарлавін галаснікоў з Каложскай цар- 
квы ў сярэднім роўны 7-8 см, паверхня пакрытая 
шчыльным лінейным (шнуравым) арнаментам. Маг- 
чыма, галаснікі зрэдку выкарыстоўвалі полацкія і на- 
ваградскія майстры. Пад час раскопак храма ХІІ ста- 
годдзя на стрэлцы Ніжняга полацкага замка знайшлі 
кавалкі іамфар, якія, на думку П. Рапапорта, маглі бЫЦЬ 
скарыстаныя ў якасці галаснікоў [83]. 
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Паліваная кераміка для аздаблення фасадаў 

будынкаў 

Упершыню ў Беларусі паліваная кераміка, якая мела 
толькі дэкаратыўную функцыю, ужывалася вельмі шы- 
рокаў ХІІ стагоддзі гародзенскімі дойлідамі. Гэта зялё- 
ныя ікарычневыя паліваныя місы і квадратныя, фігур- 
ныяікруглыя паліваныя пліткі зялёнага, жоўтага і ка- 
рычневага адценняў. Дыяметр чашаў 24-26 см, а паме- 
ры квадратных плітак, з якіх выкладаліся розныя арна- 
ментавыя фігуры, 15-16х15х16 1 20-21х20-21 см, таў- 
шчыня каля 4 см [84]. 

Трэбазазначыць, што паліваныя місы выкарыстоўва- 
ліся толькі для аздобы фасадаў Ніжняй царквы. М.Ва- 
ронін пісаў, што з квадратных паліваных плітак у ёй 
выкладалі наборныя крыжы трох тыпаў, а лякальных 
фасадных плітак вакол царквы незнайшлі. Аднак такія 
пліткі (круглыя ітрапецападобныя таўшчынёю 2-3 см) 
знойдзеныя аўтарам у часераскопак на Старым замку. 
Аналагічныя пліткі, пакрытыя жоўтай, зялёнай ці ка- 
рычневай палівай, захаваліся на фасадах Барысаглеб- 
скай (Каложскай) царквы [85]. 

Фасады будынкаў у Беларусі пазней, як правіла, пал- 
іванай керамікай неаздабляліся. Аднак у літаратуры ёсць 
згадванне пра аздабленне керамікай беларускага храма 
ХУІстагоддзя- царквы ў Кодне. Даследчыкі спасыла- 
юцца наархіўны дакумент, у якім паведамляецца, што 
нагалоўным фасадзезнаходзілася ўстаўка з каляровай 
і пазалочанай паліванай кафлі з выявамі святых у 
візантыйскім стылі [86]. 


Ваконнае шкло З 

Разам з традыцыяй мураванага дойлідства з'явілася 
ў Беларусіі першаеваконнае шкло. На жаль, мы пакуль 
неведаем, як выглядалі вокны ішкляныя шыбы Полац- 
кай Сафіі ХІстагоддзя. Аднак агульныя прынцыпы вы- 
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Вапняковыя блокі 
з муроўкі Віцебскай 
Дабравешчанскай 
царквы ХІІ ст. 
Здымак Г.ІШтыхава. 





Стары замак у Гродне. 
Архітэктурная каменная 
дэталь ХХІ ст. 
Раскопкі аўтара. 





вапняковага партала 
брыгіцкага касцёла 
ў Гродне. 
1647 г. 


Стары замак у Гродне. 
Свінцовая абкладка з вакна 
ХУІ ХУП стст. 
Раскопкі аўтара. 


Стары замак у Гродне. Фасадная паліваная 
плітка ХІ ст. Раскопкі аўтара. 





Барысаглебская царква ў Гродне. 
Фасадхрама ХІІ ст., аздоблены 
паліванай керамікай ішліфаванымі 
камянямі. Архіўны здымак. 1904 г. 


Я. 
Полацк. Храм ХІІ ст. Фрагмент 
фрэскі. Раскопкі М.Каргера. 
Архіўны здымак. 


ша 


Наваградак. Вакольны горад. 
Фрагмент фрэскі ХІІ ст. 
Раскопкі Ф.Гурэвіч. 
Архіўны здымак. 1960 г. 


Мсціслаў. Ваконнае шкло 
ХУШ - пачатку ХІХ ст. 
Раскопкі аўтара. 
Друкуецца ўпершыню. 


Барысаглебская царква ў Гродне. Графіці на тынкоўцы ХІІ ст. 








Рэнесансавы будынак ХУ Іст. 
аааа р Гравюра з выданняў 
Смаленск. Царква Пятра і Паўла. Францішка Скарыны. 
Апсіда ХІ-ХІІ стст. са слядамі 
старажытных рыштаванняў. 
Архіўны здымак. 


І Полацк. Бельчыцкі манастыр. 
[Кельня ХІІ ст. Раскопкі аўтара. 


“Сэычнаеі 


Крэўскі замак. Падмурак княскай 
вежы ХІУ ст. Малюнак і раскопкі 
МЛкачова. 


Бернардзінскі касцёл ХУП ст. у Мінску. І 
Падмурак будынка. Раскопкі аўтара. І 
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палаца Баторыя ХУГ-ХУ І стст. с 
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Гальшанскі замак. Рэканструкцыя 
паліванай падлогі канца 
ХХІ- пачатку ХУІІ ст. 
Раскопкі І.Чарняўскага. 


Мірскі замак. Малюнак 
фрагмента керамічнай падлогі 
з непаліваных плітак пачатку 
ХУПст. Раскопкі аўтара. 





ая ба саж сай 
Прачысценская царква Х[І ст. у Гродне. Фрагмент 
першапачатковай керамічнай падлогі. Раскопкі І.Чарняўскага. 






67 


рабу шкляных вокнаў утэты часдаследчыкам добра вя- 
домыя. Невялікія, звычайна круглыя шкельцы ўстаўля- 
ліся ў адтуліны драўляных ваконніц. Іхдыяметр роўны 
18-22 см. Яны мелі таксама гэтак званае рабро жорст- 
касці, або борцік, па краях шырынёю каля І см, кабболыц 
трывалазамацаваць шкельцы ў ваконніцы. 

Ваконныя шыбы выраблялі каліева-свінцова-крэме- 
нязёмнага шкла, якое мела лёгкае жоўтаеадценнеды праз 
гады шмат дробных расколінак. Пачынаючы з сярэдзіны 
ХІстагоддзя найболып ужывалася ваконнае шкло кіеўс- 
кай вытворчасці- круглаеі жаўтаватае, аднак выкарыс- 
тоўвалі івізантыйскае [87]. І.Хозераў, вывучаючы стара- 
ЖЫТНЫЯ ВОКНЫ Барысаглебскай царквы Бельчыцкага ма- 
настыра, знайшоў ваконніцы, зробленыя зшырокай хваё- 
вай дошкіз трохкутнай адтулінай пасярэдзіне. Зачыняліся 
яныдвумадраўлянымізаваламі(засоўкамі), якія ўваходзілі 
ўгнёзды, што былі ў адхонах вокнаў. Гам, дзеваконніцы 
сутыкаліся з адхонамі ваконных праёмаў, іх абмазвалі 
глінаю, кабневыходзіла цяпло [88]. 

У Беларусі ў ХІІ стагоддзі шкляныя вокны былі не 
толькі ў каменных храмах і палацах, алеі ў драўляных 
дамах заможных людзей. У часераскопак у Наваградку 
знойдзена шмат кавалкаў ваконнага шкла, якоезвычай- 
на ляжала каля кутоў будынка. Па дысках розных паме- 
раў даследчыкі мяркуюць, што ў кожную ваконніцу 
ўстаўлялі па 3-4 шыбкі. Іх дыяметр сягаў да 191нават 
болей см. Кавалкі з Наваградка могуць належаць да 30 
ваконных шыбаў. Большасць іх (калі меркаваць павод- 
лехімічных аналізаў) зробленая ў шкляных майстэр- 
нях Кіева-Пячэрскай лаўры, але, верагодна, некаторыя 
вырабілі грэцкія майстры, што стала жылі і працавалі 
ў Кіеве[89]. Кавалкі ваконных дыскаў выяўленыя пад 
часраскопак старажытнага Турава [90]. 

Пачынаючы з ХУ Істагоддзя вытворчасць ваконнага 
шкла ў нашай краіне пашыраецца. У гэты часз'яўля- 
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юццаівітражы. У часераскопак у Старым замку ў Грод- 
немы знайшлі іцмат кавалкаў ваконнага шкла ў плас- 
тах канца ХУІ ХУП стагоддзя. Яно ў асноўным прама- 
кутнай формы, таўшчыня ад 0.7 да 2.4 мм. Блізу б0Ў 9 
усіх фрагментаў належыць да вітражоў - невялікіх шы- 
бак трохкутнай або трапецападобнай формы, з абрэза- 
нымі іапрацаванымі краямі. Разам з ваконным шклом 
сустракаліся свінцовыя абкладкі - імі мацавалі шкля- 
ныя шыбіны. Падобнае ваконнае шкло ісвінцовыя аб- 
кладкі сустрэліся ў пластах ХУІІ стагоддзя пры раскоп- 
ках Мінскага і Заслаўскага замкаў [91]. 

“ Ваконнаешклоз Мірскага замкагэтага ж часу мае ў 
асноўным прамакутную іакруглую форму. Сяродкавал- 
каў, знойдзеных намі пад ягонымі сценамі, ёсць фраг- 
менты размаляванага танкасценнага вітража, магчыма, 
венецыянскай вытворчасці. 

А.Кушнярэвіч, калі даследаваў Петрапаўлаўскі кас- 
цёл у Новым Свержані, знайшоў дзве шыбіны ХУШ - 
пачатку ХІХ стагоддзя дыскападобнай формы блакіт- 
нага іжоўтага колеру [92]. Гэтакія ж ваконныя шыбіны 
мы сустрэлі ў Мсціславе пры вывучэнні рэшткаў бер- 
нардзінскага касцёла і кляштара другой паловы 
ХУШ- пачатку ХІХ стагоддзя. 


Металёвае накрыццё дахаў 

З ХІпаХІУ стагоддзеўсе мураваныя будынкі ў Бела- 
русі былі накрытыя свінцовымі ці алавянымі лістамі. 
Гэтыя лісты прыбівалі да цагляных закамараў спецы- 
яльнымі цвікаміз шырокімі плешкамі. ІШматзліткаў ад 
спечаных пры пажары свінцовых лістоў знайшлі архео- 
лагі ў часе ВЫВуЧЭННЯ. Ніжняй царквы ікняскага палаца 
на Старым замку ў Гродне. Таўшчыня кавалкаў 
2-3 мм. Нам пашчасціла адшукаць у архіве Гродзенска- 
га абласнога гісторыка-археалагічнага музея інадрука- 
ваць здымак амаль цэлага свінцовага ліста трапецапа- 
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добнай формы, знойдзенага Ю.Ядкоўскім [93]. Мікалай 
Варонін меркаваў, што купал Ніжняй царквы мог быць 
накрыты меддзю (яекавалак ляжаў у паўночным раско- 
пекаля царквы) і нават пазалочаны [94]. 

Кавалкі аплаўленага свінца, атаксама кавалак пазало- 
тызкупалазнойдзеныя іў раскопах каля Полацкай Сафіі. 
Пры вывучэнні верхніх частак Спасаўскай царквы Еўфра- 
сінневага манастыра даследчыкі выявілі цвікі, якімі некалі 
мацавалі свінцовыя лісты да скляпенняў [95]. 

Падчасдаследавання Верхняга замка ў Віцебску ар- 
хеолагі сустрэлі фрагменты купальнага накрыцця хра- 
ма ХІІ стагоддзя. Гэта трохграневы стрыжань даўжы- 
нёю І9 см і памерамі (у сячэнні) 1,5х1,5 см, вагою 227 г, 
ды спечаны злітак вагою 565 г. Хімічны аналіз злітка 
паказаў, што гэта - свінцова-алавяністы сплаў, дзе вола- 
ва складала 75-90У6. Магчыма, гэта была царква арха- 
нёла Міхаіла [96]. 

Нанаш погляд, мураваныябудынкі ХІ-ХІІ стагоддзяў 
захоўвалі свае свінцовыя дахі яшчэ і ў наступныя два 
стагоддзі. Пра тоесведчаць некаторыя пісьмовыя кры- 
ніцы. Напрыклад, ёсць звесткі, што ў першай палове ХІУ 
стагоддзя ноўгарадскі святар Васіль зноў накрыў 
свінцом храм святой Сафі 97]. 

Новыятыпы мураваных будынкаў ХІІІ: ХІУ стагод- 
дзяў, абарончыя вежы, замкі, палацы і храмы мелі 
іншую канструкцыю дахаў і накрываліся спачатку дрэ- 
вам (гонтай, дранкай), а пазней і дахоўкай. Да ХХУІста- 
годдзя верхнія часткі ацалелых храмаў ХІ ХІІ стагод- 
дзяў былі перабудаваныя, і пазакамарнае свінцовае на- 
крыццёдахаўадышло ў нябыт. 

Зноў да металёвых, гэтым разам ужо жалезных да- 
хаў, вярнуліся ў ХУШ стагоддзі, асабліва ў эпоху класі- 
цызму. У суседняй, Маскоўскай дзяржаве ў ХУП ста- 
годдзі каванымі жалезнымі дошкамі часам накрывалі 
дахіграмадскіх будынкаў. Напрыклад, дах Пасольскага 
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прыказа ў Маскве быў накрыты жалезнымі дошкамі 
вагою З кгкожная. Ліставое жалеза шырока выкарыс- 
тоўвалі ў Расііі ў ХУПІ стагоддзі [98]. 

У Беларусі пасля ўваходу яе ў склад Расійскай імпе- 
рыі таксама пашырылася тонкаеліставое жалеза, якое 
атрымала назву «бляха». У асобных выпадках дзеля заха- 
ванняадіржы яго пакрывалі цынкам. Майстроў, якія ўмелі 
накрываць дахі жалезам, называлі бляхарамі. 

На працягу эпохі Сярэднявечча разам з дахоўкай 
і жалезнымі лістамі дахі мураваных будынкаў вельмі 
часта накрывалі гонтай. 


Цвікі 

Пачынаючы з ХІстагоддзя па сённяшні дзень у бу- 
даўніцтве, асабліва мураваным, ужываюцца цвікі. З ХП 
па ХУШстагоддзе іх форма практычна не змянялася. 
Гэта каваныя чатырохграневыя стрыжніз плешкай са- 
май рознай даўжыні і таўшчыні. 

Так, напрыклад, сячэнне чатырохграневага цвіка ХП 
стагоддзя, выяўленага І.Хозеравым у Полацку пры вы- 
вучэнні Спасаўскай царквы, роўнае І 0х1.2 см [99]. 

Некалькі будаўнічых цвікоў ХП- ХУ І стагоддзяў з ча- 
тырохграневым у сячэнні стрыжнем даўжынёй ад 
7 да ІЗ смз акруглай або выцягнутай формай плешкі 
мы знайшлі ў Старым замку ў Гродне. Каля 580 цвікоў 
розных тыпаў сабралі археолагі ў Наваградку ў пластах 
ХІІ. ХІ стагоддзяў. Гэта быў масавы будаўнічы матэ- 
рыялз жалеза. Шмат будаўнічых цвікоў ХУІ ХУЦІ ста- 
годдзяў сустрэлі мы пры даследаванні Мірскага замка. 
Цвікі маюць розную даўжыню (ад 7-8 да 25 см), прама- 
кутную ці квадратную ў сячэнні ірабочую частку. Пачы- 
наючы прыкладна адсярэдзіны даўжыні, яна раўнамер- 
назвужаецца да вастрыя. Плешкам цвікоў нададзеная 
розная форма: круглая, прамакутная, квадратная, сплю- 
шчанаяз абодвух бакоў, у выглядзе васьмёркі. 
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Вапна, будаўнічая рошчына і тынкоўка 

Заўсёды старажытныя будаўнікі вялікую ўвагу звяр- 
талі на выраб вапны, ад якой залежала трываласць бу- 
дынка. У кнізепачатку ХІХ стагоддзя напісана, што доб- 
рая вапна ўбірае ў сябе колькасць пяску, роўную улас- 
най вазе, а кепская - меней. Каб праверыць якасць ат- 
рыманай вапны, свежай рошчынай палівалі сем цаглін, 
пакладзеных адна на адну. Гэты стоспраз І2гадзін спра- 
бавалі падняць, беручыся толькі за верхнюю цагліну. 
Калісклейваліся толькі аднаці дзвецагліны, а астатнія 
адвальваліся, вапна лічылася кепскаю [100]. 

Будаўнічая рошчына беларускіх помнікаў ХІ -ХП 
стагоддзяў маеспецыфічную дамешку, якая атрымала 
назву «цамянка». 

Цамянка-гэта дробна патоўчаная цагліна або дахоў- 
ка, якую ўжывалі ў якасці штучнай мінеральнай актыў- 
най дамешкі для прыгатавання рошчыны, тынкоўкі і 
грунтоў пад фрэскавы жывапіс. Цамянка надавала рош- 
чынелепшую водатрываласць. Памеры часцінак цамян- 
кавага запаўнення вагаюцца ад пылападобных, што 
надавалі рошчыне ружовы колер, да кавалачкаў даў- 
жынёю 3-4 см. 

Упершыню цамяначны напаўняльнік сталі ўжываць 
фінікійцы (з Х стагоддзя да н.э.) для гідраізаляцыі ва- 
дасховішчаў івадаправодаў. Цамянка была шырока рас- 
паўсюджаная ў будаўніцтве Старажытнай Грэцыі 
іРыма, а таксама ў Візантыі, адкуль у Х стагоддзі тра- 
піла ў Кіеўскую Русь, дзе выкарыстоўвалася да 30-х 
гадоў ХІІ стагоддзя. На тэрыторыі Беларусі вядомая 
ў ХІ ХІІ стагоддзях (помнікі Полацка, Турава, Віцебс- 
ка, Наваградка і Гродна) і на помніках канца ХУІ- па- 
чатку ХУІІ стагоддзя (напрыклад, палац Стэфана Ба- 
торыя ў Старым гарадзенскім замку). Часам у літара- 
туры цамянкай дзеля скарачэння называюць рошчыну 
з цагляным напаўняльнікам. 
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Пачынаючы ХІ-ХІІ стагоддзяў дзеля аздаблення 
інтэр'ераў, а пазней і фасадаў беларускіх мураваных 
будынкаў шырока ўжываюцца тынкоўка і тынк. 

Тынкоўка- тэта пласт тынку на паверхні будынкаў, 
на столі і сценах унутраных памяшканняў. Тынк- ро 
шчына з сумесі звязальных рэчываў (вапны, гіпсу, 
гліны, патоўчанага вапняку, цэглы, мармуру, цэменту, 
пяску, вады ды інш.) для апрацоўкі розных паверхняў. 
Вылучаюць два варыянты тынку: для звычайнай і дэка- 
ратыўна-аздобнай тынкоўкі. Для вонкавай апрацоўкі 
фасадаў ужываюць вапнавы і цэментава-вапнавы тынк, 
адля ўнутраных працаў - вапнавы, гіпсава-вапнавы і 
гіпсавы. Ёсць некалькі відаў мастацка-дэкаратыўных 
тынковак: штучны мармур, зграфіта ды інш. Штучны 
мармур складаецца з абпаленага і патоўчанага гіпсу з 
пігментамі і кляямі, часам з дамешкамі мармуровага 
пылу. Зграфіта - гэта выдрапванне верхняга пласта ка- 
ляровай тынкоўкі да ніжніх калямуровачных пластоў. 
Тынк вядомы адчасоў Старажытнага Егіпта і Рыма. 
Шырока ўжываўся ў часы Адраджэння і пазней. 

Розныя віды тынкоўкі выкарыстоўвалі полацкія івіцеб- 
скіядойліды ХИстагоддзя. Шматтагачасных храмаў раз- 
малёўвалі фрэскамі- іх рэшткі часта знаходзяць пры рас- 
копках. Малюнак у тэхніцы фрэскі рабілі на вільготнай 
аднапластавай тынкоўцы. Другі пласт утвараў уласна 
грунт. Абрысы малюнка стваралі з дапамогаю граф'і- 
драпінаў, зробленых вострым прадметам. 

У ХІІ ХУІ стагоддзях, калі фасады беларускіх бу- 
дынкаў нетынкаваліся, асаблівую ўвагу дойліды звяр- 
таліна фугоўку швоў муроўкі. Напрыклад, Камянецкая 
вежа маедвухбаковую нарэзку швоў вонкавай цаглянай 
муроўкі. Потым фугоўка швоўзнікаеі адраджаецца зноў 
у другой палове ХУ стагоддзя, пры гэтым самым рас- 
паўсюджаным профілем дэкаратыўнай апрацоўкі швоў 
цаглянай муроўкі становіцца роўнабаковы трохкутнік 
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(прыкладам фасады касцёла ў Ішкальдзі іцарквы ў вёс- 
цы Мураванка). 

Дляапрацоўкі фасадаў помнікаў беларускай архітэк- 
турытынкоўка ўжываеццаз канца ХУ - першай паловы 
ХУІстагоддзя. На той частынкавалі толькі асобныяэле- 
менты фасадаў: нішы, часткі франтонаў ігзымсы будын- 
каў ( Мірскізамак, царква ў Мураванцы). У другой пало- 
ве ХУІ ХХІІ стагоддзі тынкоўкаю пакрываюць ужо 
ўвесь фасад будынка, шырока ўжываюць у інтэр'ерах. 
Акрамязвычайнага роўнага і гладкага тынку выкарыс- 
тоўваюць ідэкаратыўны (штучны мармур, зграфіта). У 
тэхніцы зграфіта аздобленыя фасады палаца Баторыя ў 
Старым гарадзенскім замку і брыгіцкага касцёла ў Грод- 
не. Тынкоўку частазверху пакрывалі вапнавымі бяліламі 
здамешкаю мінеральных ііншых арганічных пігментаў 
(чырвоная! іжоўтая вохра, свінцовы сурык, драўняны ву- 
галь, кавальскі лак ды інш.). Часам пігменты ўводзілі 
непасрэдна ў склад тынку. 

Зканца ХУШ- пачатку ХІХ стагоддзя ў складтынку 
пачынаюць дадаваць раманцэмент, які атрымліваецца ў 
выніку абпалу сумесі вапняку з глінай або мергелем. 
Крыху пазней шырока сталі ўжываць партланд-цэмент. 
Зараз існуевялікая колькасць сумесяў неарганічных звя- 
зальных рэчываў, на аснове якіх вырабляюць розны бу- 
даўнічы тынк. Шырока распаўсюджаны і сухі тынк - 
гатовыя лісты сухой тынкоўкі (гіпсавай, гіпсава-вала- 
концавай, драўняна-валаконцавай), якім пакрываюць 
розныя паверхні ў інтэр'ерах. 


Раздзел П 
Арганізацыя будаўнічых працаў 


Будаўнічая арцель 


Разглядаючы шэдэўры мураванай архітэктуры, 
міжволі задаешся пытаннем: «А як практычна ішла бу- 
доўля? Хто абпальваў цэглу, рабіў дахоўку і вапну, ця- 
гаў іўкладваў роўнымі шэрагамі вялізныя камяні? Колькі 
людзей удзельнічала і хто імі кіраваў?» Каб адказаць на 
гэтыя пытанні, трэба звярнуцца да гісторыі будаўнічай 
справы і будаўнічай тэхнікі. 

Напрацягу амаль усяго Сярэднявечча большасць му- 
раваных ідраўляных будынкаў у Беларусі рабілі мясцо- 
выя рамеснікі, аб'яднаныя ў будаўнічыя арцелі. 

Слова «арцель» мае цюрскае паходжанне (ад слова 
«орта» -- грамада) ічаста сустракаецца ў пісьмовых кры- 
ніцах ХУІ- ХУН стагоддзяў. Быліі ініцыя найменніаб'яд- 
нанняў будаўнікоў. Гак, арцелі наўгародскіх будаў нікоў 
называліся цяслярскімі (плотницкими) дружынамі. У ХУ 
стагоддзі «дружына» складаласяз 16 чалавек: б галоўных 
майстроў 1 10 падсобных работнікаў [101]. 

Натэрыторыі Беларусі мясцовыя самастойныя будаў- 
нічыя арцелі вядомыяз ХІІ стагоддзя. Існавалі яны і паз- 
ней, нават у першай палове ХХ стагоддзя. Звычайна ар- 
цель утваралі некалькі дзясяткаў (да 30 чалавек) высо- 
какваліфікаваных муляраў і некалькі цесляроў, якія пад 
часзакладвання падмуркаў і дахаў рабілі рыштаванні, 
будаўнічыя прылады, вокны і дзверы, драўляныя канст- 
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рукцыі. Сюды ж уваходзілі майстры па вырабе цэглы і 
нарыхтоўцы вапны. Майстры-цагельнікі пазначалі сваю 
прадукцыю спецыяльнымі знакамі, меткамі абоклеймамі. 
Пагэтыхазнаках можна прасачыць сувязі паміжрознымі 
арцелямі будаўнікоў. Часамтэтакія знакі сустракаюццаі 
наплітках для падлогі (Гі родна, Тураў). 

У ХІІ стагоддзі існавалі княскія і манастырскія бу- 
даўнічыя арцелі. Кіравалі імі вопытныя майстры, якія ў 
адрозненне ад пазнейшых архітэктараў былі адначасо- 
ваіпраектантамі, івыканаўцамі. 

Натэрыторыі Беларусі натой часпрацавала некалькі 
будаўнічых арпеляў. Полацкая зямля мела дзве сама- 
стойныя арцелі- полацкую і віцебскую. Полацкую на 
пачатку ХІІ стагоддзя заснавалі кіеўскія майстры, якія 
збудавалі Вялікі сабор Бельчыцкага манастыра. Дабра- 
вешчанскую царкву ў Віцебску, магчыма, зрабілі чарні- 
гаўскія майстры падкіраўніцтвам візантыйскага дойлі- 
да, яго, відаць, прывезлі з сабою полацкія князі, калі 
вярнуліся на Радзіму з выгнання. 

Зараз толькі ў Полацку вядома Ідархітэктурных по- 
мнікаў, створаных полацкай будаўнічай арцеллю. Да нас 
дайшло імяполацкага майстра Івана, які пабудаваў Спа- 
саўскую царкву Еўфрасінневага манастыра. Віцебскія 
майстры акрамя Дабравешчанскай царквы 1 іншых, па- 
куль невядомых нам, храмаў стварылі асноўны аб'ём 
царквы ў Наваградку, аднак скончылі яе (прыбудова га- 
лерэі) полацкія рамеснікі. Пры канцы ХІІстагоддзя ма- 
нументальнае будаўніцтва ў Полацкай зямлі спынілася. 
Полацкія дойліды заснавалі архітэктурную школу ў Сма- 
ленску іўдзельнічалі ў будаўніцтвецарквы Пятра і Паўла. 
ў Ноўгарадзе. 

З дапамогаю полацкіх майстроў (асабліва цагельні- 
каў) удругой палове ХІІ стагоддзя ствараецца самас- 
тойная будаўнічая арцель у Гарадзенскім княстве. Ак- 
рамя палачан у Горадню (старажытнае Гродна) прые- 
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халі валынскія муляры, якія перад гэтым працавалі ў 
Луцкуі Тураве. У складарцёелі безумоўна ўваходзілі 1 
мясцовыя майстры, найперш ганчары іцеслі. Кіраваў 
іміталенавіты ісамабытны дойлід, імя якога мы, на жаль, 
неведаем. Ён стварыў унікальныя па сваёй вонкавай аз- 
добе храмы, княскі палац-хорам 1 абарончыя сцены, што 
ўвайшлі ў склад умацаванняў драўлянага гарадскога 
дзядзінца. Апошнім часам з'явілася меркаванне, што га- 
радзенскім дойлідам мог быць вядомы архітэктар кан- 
ца ХІ- пачатку ХІ стагоддзя Міланег, які пад часхры- 
шчэння атрымаў імя Пётр [102]. Магло быць ітак, што 
ёнвучыўся ў славутага полацкага дойліда Іаана. Сёння 
нам вядомыя шэсць манументальных пабудоў у Гродне 
іадзін храм (які пачалі будаваць і нескончылі) у Ваўка- 
выску, створаныя рукамі гарадзенскіх рамеснікаў. Пад 
часраскопак 1988 года на тэрыторыі Новага замка ў 
Гроднезнойдзеныя рэшткі яшчэ адной каменнай пабу- 
довы, магчыма, царквы. 

Пачынаючы здругой паловы ХІІІ стагоддзя ў Бела- 
русі акрамя культавых іграмадзянскіх будынкаў з каме- 
ню іцэглы ўзводзяцца мураваныя замкі і вежы. Пера- 
ходда новай будаўнічай тэхнікі выклікаў патрэбу ў пра- 
фесійных дойлідах, якіх нярэдка запрашалі з розных 
краінаў. Так, валынскі дойлід Алекса ў 1276 годзезак- 
лаў горад Камянец на рацэ Лясной. Мяркуюць, што ён 
у 1271-1289 гадах пабудаваў у драўляным замку 
Камянецкую вежу. 

УХІУстагоддзі ўсятэрыторыя Беларусі ўвайшла ў склад 
Вялікага Княства Літоўскага. Згэтых часоўдаканца ХУШ 
стагоддзябудаўнічаятэхніка Беларусіі Літвызнаходзілася ў 
вельмі цесным кантакцеі прынцыпова адзіная (ёсць толькі 
пэўныя рэгіянальныя адрозненні), бо арцелі вандравалі па 
ўсёй краінебез усялякіх абмежаванняў. 

На першую палову ХУІ стагоддзя прыпадае будаў- 
ніцтва ў Беларусіі Літве шматлікіх мураваных замкаў 


7 


-“надзейнага шчыта супраць крыжацкай навалы. Як 
сваіх майстроў неставала, дык запрашалі замежных. 
Па запрашэнні князя Гедэміна ў 30-х гадах ХІУ ста- 
годдзя ў краіну праз Рыгу прыехалі паўночнанямецкія 
рамеснікі. Магчыма, яны ўдзельнічалі ў будаўніцтве 
Лідскага замка. 

УХІУ-ХУ стагоддзях колькасць супольнікаў ў будаў- 
нічых арцеляў (асабліва тых, якія ўзводзілі манументаль- 
ныя будынкі) павялічылася, часам да 100 чалавек іболей. 
Напрыклад, у 1497 годзена будаўніцтве Вострай Брамы 
ў сярэднявечнай Вільні пад кіраўніцтвам майстра-архі- 
тэктара працавалі 16 муляраў, Эбрамеснікаў-памочнікаў, 
48 цесляроў, 300-400 дапаможных работнікаў і 36 фур- 
манаў (кожны парай коней) [103]. 

У ХУІстагоддзі беларусы пачалі набываць і прафе- 
сійную архітэктурную адукацыю ў розных навучальных 
установах Заходняй і Цэнтральнай Еўропы. Ёсць мер- 
каванне, што беларускае паходжанне мог мець прыня- 
ты «да права» ў 1531 годзеў Кракаве муратар (архітэк- 
тар) Матыс Судэк [104]. 

Узвядзенне і рамонт гарадскіх умацаванняў Магілё- 
ваадбываліся паднепасрэдным кіраўніцтвам магістра- 
та. Ён вылучаў грашовыя сродкі і прызначаў спецыяль- 
ных адказных асобаў, што «заведовцами были коло рес- 
таврированя валу». Гэтыя людзі («посполитые») клапа- 
ціліся пра будаўнічыя матэрыялы, рыхтавалі рыштунак 
іналаджвалі саму працу. 

Спецыялісты па ўзвядзенні земляных валоў і бас- 
тыёнаў называліся валмейстарамі, аграбары - «капа- 
чамі». Цяжкую будаўнічую працу па старадаўняй звыч- 
цырабілі пад музыку. На кожным будаўнічым участку 
расхаджваў «добьыш» - барабаншчык і «бубніл», ства- 
раючы размераны працоўны рытм [105]. Неўзабаве 
майстры, якія выраблялі цэглу і дахоўку, а потым і 
пліткі для падлогі, выйшлі са складу будаўнічых арце- 
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ляў, працавалі самастойна і прадавалі сваю прадукцыю 
непасрэдна замоўцам. 

Акрамя вандроўных будаўнічых арцеляў спачатку 
ў вялікіх, а потым і ў прыватнаўласніцкіх беларускіх га- 
радах ствараюцца цэхі муляраў. Першыя (магчыма, і 
будаўнічыя) цэхі вядомыя ў краінез сярэдзіны ХУ І ста- 
ГОДДЗЯ. 

Цэхавыя рамеснікі падзяляліся на майстроў, чаляд- 
нікаў (падмайстраў) і вучняў. Тэрмін навучання рамя- 
ству ў кожным цэху быў розны, напрыклад, у цесляў 
Мінска ён працягваўся 4гады. Потым вучня пераводзілі 
ў чаляднікі, іён працаваў у майстра яшчэ гады 3-4. По- 
тым чаляднікі накіроўваліся ў так званую вандроўку- 
на працу ў іншыя гарады на 1,5-З гады. Па вяртанні з 
«вандроўкі» чаляднік здаваў экзамен. Экзамен пінскіх 
цесляў складаўся з дзвюх частак. Спачатку яны рабілі 
канструкцыю даху пад дахоўку, апотым- нутраную лес- 
віцу ў жылым будынку. Акрамя магчымасці вырашаць 
тэхнічныя пытанні, абумоўленыя працэсам вытворчасці, 
прэтэндэнт павінны быў прадэманстраваць свае архі- 
тэктурна-мастацкія здольнасці. 

Цяслярства - самая старажытная будаўнічая спецы- 
яльнасць. Упершыню цесляры згадваюцца ў «Аповесці 
мінулых часоў» (1016 г.) пад найменнем «плотници». У 
канцы ХУІ- напачатку ХУІІ стагоддзя гэтае слова за- 
мяняе сваё гучаннена «цесля», «цясляр». 

Адначасова з цэхамі ў беларускіх гарадах ХУ І ста- 
годдзя пачынаюць працаваць прафесійныя архітэкта- 
ры, часта запрошаныя з-за мяжы. Так, у 80-х гадах таго 
ж стагоддзя Мікалай Радзівіл (Сіротка) запрасіў у 
Нясвіж італьянскага архітэктара Яна Марыю Бернар- 
доні, які пачаў узводзіць новы бастыёнавы замак. У 
пачатку ХУІІ стагоддзя ў Беларусі працаваў вядомы 
галандскі архітэктар Пётра Нонхарт- загадчык кара- 
леўскіх пабудоў у Вільні і шэф каралеўскіх фартыфі- 
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кацыяў у Вялікім Княстве Літоўскім. У Гайцюнішках 
ён збудаваў дом-крэпасць. У 1619 годзе ў Брэсце жылі 
ітварылі галандзец архітэктар Марцін Вольф і камя- 
няр Ян Малінер [106]. Такія архітэктары стаялі па-над 
цэхамі, былі вольнымі майстрамі і абслугоўвалі толькі 
заможных магнатаў. 

Архітэктараў, праектантаў і выкладчыкаў архітэкту- 
ры натэрыторыі Беларусі рыхтавалі ў езуіцкіх калегіу- 
мах. Беларускі дойлід Уладзіслаў Дзягілевіч, які атры- 
маў адукацыю ў Вільні, на пачатку ХУ ПІ стагоддзя пра- 
цаваў у Воршы, Нясвіжы, Мсціславе, Жодзішках. У 1707 
годзе ў Мсціславе ён узвёў вялікі драўляны касцёл, а 
крыху пазней, у 1711 годзе, адбудаваў спалены дом езуі- 
цкай місіі: паставіў драўляную вежу са званамі і гаспа- 
дарскія будынкі. 

У ХУШ стагоддзі ў Беларусі працуюць знаныя замеж- 
ныя архітэктары. Сяродіх вылучаецца сваім талентам 
Сака Джузепез Вероны. З 1774годаён быў прыдворным 
архітэктарам пабудаўніцтве каралеўскіх мануфактураў 
у Вялікім Княстве Літоўскім. У Гродне ён пабудаваў 
ансамбль Гарадніца, Гарадзенскі каралеўскі палац іга- 
радскуюратушу. 

Гэтым часам на Беларусі расквітнеў! будаўнічы талент 
Ёгана Крыштофа Глаўбіца, які паходзіў з Сілезіі. Ён шмат 
гадоў працаваў у Вільні, Полацку, Магілёвеі Мсціславе. 
Ён кіраваў перабудовай славутай Полацкай Сафіі, 
Мсціслаўскага касцёла ікляштара кармялітаў, збудаваў 
у Магілёвепалацархіепіскапа і ўнікальную Спасаўскую 
царкву [107. 

Адначасоваз архітэктарамі-прафесіяналамі да кан- 
ца ХУШстагоддзя працавалі і вандроўныя будаўнічыя 
арцелі на чалез майстрамі-самавукамі. Гак, магілёўскую 
ратушу ў 1679 годзе пачаў будаваць майстар Феска, у 
1681 годзе да яго далучыўся майстар Апанас. Ратуш- 
ную вежу пабудавала арцель майстра Ігната. 
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У другой палове ХУІЦ- першай палове ХІХ ста- 
годдзя ў Беларусі працавала дынастыя Падчашынскіх. 
Архітэктар Караль Падчашынскі збудаваў касцёлы ў 
Жырмунах (Воранаўскі раён) і Мяляцічах паблізу Кры- 
чава. Ягоны сын Ян, які нарадзіўся ў 1790 годзе ў 
Жырмунах, кіраваў пабудовай Слуцкай гімназіі, Ма- 
зырскай вучэльні, касцёла ў Жалудку і палаца ў Жы л- 
ічах (Кіраўскі раён). 

Пасля захопу Беларусі Расіяй тУт шмат будуюць грус- 
кія архітэктары. Адзін з самых вядомых сяродіх Міка- 
лай Львоў, супольнік Расійскай акадэміі і Пецярбург- 
скай акадэміі мастацтваў. Ён збудаваў у Магілёве 
ўнікальны помнік класіцызму - Іосіфаўскі сабор, які быў 
знішчаны сталіністамі ў 1937 годзе. 

У ХУШ: ХІХ стагоддзях у сувязі з падзелам праект- 
ныхі будаўнічых працаў паміж архітэктарамі і будаў- 
нікамі- практыкамі, рамкі дзейнасці будаўнічых 
арцеляў звужаюцца, і яны паступова знікаюць. Асоб- 
ныя сезонныя арцелі існавалі да першай паловы ХХ 
стагоддзя. 


Будаўнічая пляцоўка 


З чаго пачыналася будаўніцтва? Спачатку выбіралі 
месца для пабудовы. Для храмаў звычайна падбіралі 
пагоркі, адкуль яго было добра відаць здалёку, ужо на 
падыходзе да горада. Пачыналі будаўніцтва ў дзень таго 
святога, паводлецаркоўнага календара, імя якога павін- 
ны быў атрымаць будучы храм. Праваслаўныя цэрквы 
ставілі апсідай на ўсход, але накірунак вызначалі па сон- 
цы, таму строгай арыентацыі небыло. 

На будаўнічай пляцоўцы, недалёка ад месца бу- 
доўлі, за год-два да яе пачатку рабілі яму, у якой гасілі 
вапну. Такія ямы знойдзеныя ў часе раскопак мінска- 
га іваўкавыскага храмаў. 
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Яма для гашэння вапны («тварыла») на Мінскім 
замчышчы мела трапецападобную форму і плошчу 
25 кв.м. Яе краі былі абгароджаныя дошкамі, якія былі 
замацаваныя вертыкальна забітымі ў зямлю драўлянымі 
калкамі. Побач знойдзеныя рэшткі майстэрні для апра- 
цоўкі вапняковых плітак у форме цаглін [108]. 

У Ваўкавыску «тварыла» месцілася за 20 м на поў- 
начадпадмуркаў будучага храма. Ягоная плошча больш 
за 30 кв. м. Таўшчыня пласта вапны дасягала месцамі 
1.2 м. Побачз падмуркамі археолагі знайшлі вялікую 
колькасць плінфы, выкладзеную шэрагамі, у асноўным 
на рабро. Побач ляжала некалькі дзясяткаў гранітных 
ігнейсавых валуноў рознага колеру з роўна зашліфава- 
нымі паверхнямі [109]. 

Калі вапнабылагатовая, з дапамогаю шнура і мерна- 
га сажаню вызначалі на зямлі план і пачыналі капаць 
ямы пад падмуркі. Капалі зямлю драўлянымі рыдлёў- 
камі, краі якіх былі акаваныя жалезам. Пакуль! ішлізем- 
ляныя работы, на вазах падвозілі камяні для падмуркаў, 
пясок і ваду для рошчыны, абпаленую цэглу - яе скла- 
далі штабялямі ў пэўным парадку. 

Паслятаго як былі выкапаныя равы для падмуркаў, 
пачыналі будаваць. У ХІ- пачатку ХП стагоддзя ў асно- 
ву падмуркаў у Полацку закладвалі драўляныя бэлькі- 
лагі, на перакрыжаваннях іх замацоўвалі жалезнымі 
каванымі цвікамі-кастылямі. 

Пазней адгэтага адмовіліся, іпадмуркавыя равы про- 
ста засыпалі невялікімі камянямі больш-менш адноль- 
кавага памеру ізалівалі вапнавай рошчынай. Потым за 
справу браліся муляры. Памочнікі падносілі ім цэглу 
патрэбнага памеру ірошчыну ў драўляных начоўках. 
Ваду падавалі ўцэбрах. Муляры карысталіся металёвымі 
кельнямі. 

Адначасова з мурамі раслі драўляныя рыштаванні 
вакол іх. Яны значна адрозніваліся ад сучасных, бо 
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пе прывязваліся да муроў, а мацаваліся так, што кан- 
цы брусоў насцілаў закладваліся непасрэдна ў муроў- 
ку. Пазаканчэнні будаўніцтва іх адразалі або вымалі. 
Зрэдку адтуліны адіх закладвалі, але ў большасці вы- 
падкаў яны заставаліся і імі можна было карыстацца, 
каб выставіць рыштаванні для рамонту будынка. У 
Беларусі такія рыштаванні існавалі да ХУІІ стагод- 
дзя. Цікава, што пры пабудове Полацкай Сафіі (ХІ 
стагоддзе) насцілы рыштаванняў клалі на круглыя 
жэрдкі (адіх захаваліся круглыя адтуліны ў муроўцы 
сцен), а пачынаючы з ХІІ стагоддзя - толькі на пра- 
макутныя брусы. Адтуліны ад брусоў рыштаванняў 
на вежах Мірскага замка маюць памеры прыкладна 
[8х20 см, а на вежах замка канца ХУІ стагоддзя ў 
Любчы - 20х20 см. 

Будаўніцтваажыццяўлялі толькі ў цёплы перыядгода. 
Невялікую бажніцу маглі ўзвесці за адзін сезон, а храм 
сярэдніх памераў - за два-тры гады. Назіму незаконча- 
ныя сцены накрывалі тоўстым пластом вапнавай рош- 
чыны і пакідалі да вясны. 

Падавалірошчыну, ваду іцэглу нарыштаванні па лес- 
віцах наспецыяльных блоках з дапамогаю вяровак. Па- 
добныя сістэмы блокаў добра відаць награвюры Фран- 
цішка Скарыны з выдання 1518 года, дзеён адлюстраваў 
тагачаснаебудаўніцтва. Побач рамеснікі абчэсвалі кавал- 
кі колатага каменю, вырабляліз іх блокі для пабудовы 
сценаў. Такія каменныя загатоўкі знойдзеныя намі пад 
часдаследавання наваградскай бажніцы ХП стагоддзя. 

Колькасць удзельнікаў будаўніцтва значна павялі- 
чылася ў ХУІ ХУЦНІ стагоддзях, калі ўзводзяцца ма- 
гутныя бастыёнавыя замкі, абольшасць нашых гара- 
доў атрымала непрыступныя земляныя ўмацаванні. 
Найбольш дэталёва методыку землянога фартыфіка- 
цыйнага будаўніцтва вывучыў дзякуючы архіўным 
пісьмовым крыніцам Міхась Ткачоў. Вось ягонае апі- 


83 


санне рамонтных прац гарадскіх валоў Магілёва. 

Гарадскі магістрат мабілізоўваў для гэтай мэты «слуг 
меских», сотнікаў, дзясятнікаў і «паспалітых». «Паспалі- 
тыя»- звычайна 12 чалавек магілёўскіх месцічаў - выбі- 
раліся ў магістрат усімі мяшчанаміі мелі функцыі кант- 
рольна-дарадчага органа. У межах іх кампетэнцыі былі 
пытанні нарыхтоўкі будаўнічых матэрыялаў (бярвёны, 
дошкі, дор, гонта, калы, лаза , дзірван, цэгла, вапна, пя- 
сок жвір, скобы), падрыхтоўкі прыладаў («Фыдлі», засту- 
пы, тачкі, кашы), забеспячэння працоўнай сілаю, спецы- 
ялістамі фартыфікацыйнай справы (капачы, дойліды, 
валмейстары)з памочнікамі, нарыхтоўшчыкамі дзірвана 
іяго адвозчыкамі («фурманы»), грабарамі. 

Асноўны цяжар будаўнічых працаў клаўся на сотні 
горада, якія папярэдне атрымлівалі «картку» - паведам- 
ленне пра тэрміны, характар і аб'ём працы. «Карткі» 
выпісвалі непасрэдна кожнаму дзясятніку асабіста, што 
вельмі дысцыплінавала ўвесь будаўнічы працэс. 

Працай цесляроў - «дойлідаў», муляраў («муралей»), 
капачоў- кіраваў валмейстар [110]. 


Рыштунак старажытнага дойліда 


Сякера. З даўніх часоў універсальнай прыладай 
кожнага будаўніка, які меў справу з дрэвам, была сяке- 
ра. Пачынаючы з Х-ХІ стагоддзяў працоўныя сякеры 
мелі вялікую разнастайнасць формаў і памераў. Асноў- 
ны масавы тып сякеры Х - пачатку ХІІ стагоддзя -- 
сякера з выемкай, апушчаным лязом і правушнай ад- 
тулінай. Звычайна сякера мела даўжыню 16-18 см ішы- 
рыню ляза 10-12 см. Драўляныя ручкі сякеры мелі круг- 
лаеабо авальнае сячэнне, былі прамымі. Сярэдняя даў- 
жыня іх 65-80 см [111]. У Беларусі ў ХІ-ХІІ стагод- 
дзях пераважалі сякеры лопасцевыя, з лязом, моцна ад- 
цягнутым да атронка і шчакавіцамі на абушку. 
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У ХІЎ- ХУ стагоддзях у заходняй частцы Беларусі 
пашыраюцца шырокалязовыя сякеры, больш масіўныя 
ібез шчакавіц, з шырокімі мысападобнымі выступамі 
на абуху. Вага сякеры павялічваецца ў ХУ-ХУ І стагод- 
дзях, калі яна страчвае функцыю зброі [112]. Цясляр- 
скія сякеры археолагі знаходзяць даволі часта. Так, у пла- 
стах ХІ. ХІУ стагоддзяў на Верхнім замку ў Гродне 
знойдзеныя тры сякеры з адцягнутым долу лязом [113]. 
Фрагмент масіўнай цяслярскай сякеры з шырокім ля- 
зом (149 мм) і глыбокай прамакутнай выемкай захоў- 
ваўся ў пластах ХУІІ ХУШ стагоддзяў на пасадзе ста- 
ражытнага Заслаўя [114]. Пачынаючы з ХУП стагоддзя 
форма сякеры наблізілася да сучаснай. 

Цясла. Гэта прылада-сякач для апрацоўкі драўніны. 
Пачынаючы з Х- ХІстагоддзяў ужываліся цеслы трох 
тыпаў. Для будаўнічых працаў выкарыстоўвалі вялікія 
правушныя паасобнікі з гарызантальнай утулкай ішы- 
рокім лязом. Часам яны нагадвалі сякеру, даўжыня да- 
сягала 16-17 см, ашырыня ляза- 6-8 см. 

Піла. У Сярэднявеччы пад час будоўлі не абыходзі- 
ліся без пілаў. У Х- ХІ стагоддзях на тэрыторыі ўсёй 
усходняй Еўропы існавалі пілы двух тыпаў: нажоўкі 
для папярэчнага пілавання дрэва і лучковыя --для пра- 
дольнага. 

Шмат такіх пілаў знойдзена пры раскопках Ноўгара- 
да. Палатно пілы-нажоўкі дасягала даўжыні 45 см, яго- 
ная таўшчыня 0,25-0;3 см. Зубы ў пілы мелі трохкут- 
ную форму [1 15]. 

Дзвюхручныя пілы з'яўляюццаў ХІЎ-ХУ стагоддзях. 
Адзін такі экземпляр знайшоў Юзаф Ядкоўскі на Ста- 
рым замку ў Гроднепобач з Верхняй царквой у пластах 
ХІУ-ХУ стагоддзяў. Даўжыня палатна пілы 1.7 м, шы- 
рыня (з зубам) - 9 см, петлі для ручак зварныя, без зак- 
лёпак. Мікалай Варонін, які надрукаваў выяву пілы, ад- 
значаў, штотэта, магчыма, самая старажытная піла та- 
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кога тыпу на тэрыторы! Усходняй Еўропы, бо ў Мас- 
коўскай дзяржаве падобныя пілы з'яўляюцца толькі ў 
ХУІІ стагоддзі[116]. 

Струг (скобля). Прылада прызначалася для здзіран- 
някарыз бярвення ды «чарнавога» стругання. У Х- ХШ 
стагоддзях і надалей шырока ўжываліся дзвюхручныя 
жалезныя стругі ў выглядзе пласцінкі-дугіз вострым кра- 
ем ітронкамі для драўляных ручак на канцах. Падобны 
экземпляр знойдзены намі на Старым замку ў Гродне ў 
пластах ХУ--ХУ І стагоддзяў] 17]. Існавалі і аднаручныя 
стругі для выканання больш складанай працы. Вострая 
пласціна прылады сагнутая ў кола, а яеабодва канцы ўва- 
ходзяць уаднудраўляную ручку. 

Кельня (кельма). Гэтаеслова--нямецкага паходжан- 
няіазначаепрыладу муляра або тынкоўшчыка ў выгля- 
дзетрохкутнайцілістападобнай лапаткі для набірання і 
нанясення рошчыны на мур. Старажытныя кельні мелі 
форму дзіды. Яезвычайна выкоўвалі з аднаго кавалка 
металу. Найбольш старажытная кельня знойдзеная ў 1962. 
годзе ў часерэстаўрацыі Ноўгарадскай Сафіі[І 18]. 

Кельня ХІІстагоддзя знойдзеная намі ў Полацку пад 
часраскопак Бельчыцкага манастыра. Яна маепа краях 
акантоўку вышынёю каля І см. Відаць, акантоўка зроб- 
леная дзеля таго, каброшчына не злятала з краёў пры- 
лады. Кельня выкаваная з аднаго кавалка жалеза, мае 
дзяржальню паўкруглай формы, у якую ўстаўлялася 
драўляная ручка. Даўжыня працоўнай пласціны блізу 
30 см, шырыня - блізу 12 см. 

У Ід5бгодзеў Ноўгарадзе, каля сценаў царквы Пра- 
копа, адкапалі кельню ХІУ стагоддзя з абрысамі пту- 
шынага пяра. Рабочая частка кельні мае памеры 103х49 
мм. Яназлучаназ ручкай заклёпкамі І 19]. 

Кельню ХУІ ХУПстагоддзяў мы знайшлі падчасрас- 
копак сутарэнняў на Старым замку ў Гродне. Па форме 
яна нагадвае наканечнік дзіды. Падобную кельню 
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ХУ- ХХІ стагоддзяў сустрэў Міхась Ткачоў у раскопе 
натэрыторыі Мядзелскагазамка. Гродзенская кельня вы- 
каванаяз аднаго кавалка жалезнай бляхі таўшчынёю 2- 
З мм.якіадмыслова выгнуты падручку прылады. 

Каза. Ранейтак называлі заплечныя насілкі для пера- 
носу цэглы на будоўлі. Канструкцыю прылады складала 
гарызантальная аснова ўвыглядзеневялікай дошкі, пры- 
мацаванай падпрамым вуглом да вертыкальнай дошкі 
даўжынёю каля метраіз ручкамі, «рагамі» на ўзроўні плеч 
насільшчыка. На казу нагружалі па 25-30 цаглінаў (вага 
аднойцагліны дасягала 3,5-4 кг) [120]. 

Рыдлёўка (заступ). Прылада для капання зямлі, якая 
складаецца з шырокай лопасці і доўгага дзяржальна. 

Прыдумалі рыдлёўку старажытныя грэкі дзесьці ў 
Х стагоддзі да нашай эры. Доўгі часручку рыдлёўкіі 
шырокае лязо (штык) рабіліз дрэва. Па краях лязо акоў- 
валася вузкай палоскай жалеза, прыбітай каванымі 
цвікамі. У беларусаў рыдлёўка як прылада для капання 
зямлі з'явілася, як іў іншых славянаў, у ІХ--Х стагод- 
дзях. Дзякуючы рыдлёўцы нашыя продкі ўзвялі веліч- 
ныя земляныя замкавыя валы і зрабілі глыбокія равы 
вакол іх. 

Існавалі іцалкам драўляныя рыдлёўкі - іх называлі 
заступамі. Рабілі іх з дрэва, даволі частаз дуба, і нават 
прасмальвалі [121]. Пад час раскопак у Ноўгарадзе 
знайшлі больш за 40 драўляных старажытных рыдлёвак 
з прамакутнай, трапецападобнай або трохкутнай 
формай лопасці. Іхшырынязвычайна 12- 16 см, вышы- 
ня 25-30 см, даўжыня ручкі 80-95 см [122]. Шмат драў- 
ляных заступаў знайшлі пры раскопках у Брэсце. 

У Беларусі драўляныя рыдлёўкі, акаваныя жале- 
зам па краях, некалі называлі «рыдзель» [123]. Звы- 
чайна акоўкі на рыдлёўкі рабілі з жалезных палосак. 
Жалезныя акоўкі для рыдлёвак ХУ - ХУІ стагоддзяў 
археолагі знаходзяць у розных беларускіх гарадах, у 
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іх ліку і мы (раскопкі ў Мсціславе). 

Асаблівуюролю рыдлёўка стала выконваць у познім 
Сярэднявеччы, калі ўзніклі бастыёнавыя замкі, а шмат 
якія беларускія гарады (у іх ліку і Менск) атрымалі бас- 
тыёнавыя ўмацаванні. Гады ж з'явілася спецыяльная 
прафесія- грабар. Грабарствам займаліся нетолькі муж- 
чыны, алеі кабеты. Менавіта беларускія грабары выка- 
палі адзін з першых у Еўропеканал Агінскага, які звя- 
заў у ХУШ стагоддзі басейны Балтыйскага і Чорнага 
мораў. 

Пасля захопу Беларусі Расійскай імперыяй грабарс- 
кая праца стала візітнай карткаю тагачаснага беларус- 
кага прыгоннага селяніна. Тысячы грабароў на загад 
рускага цара спачатку разбурыліі знеслі славутыя бела- 
рускія гарады Берасцеі Бабруйск, апотым збудавалі на 
іх месцы Брэсцкую і Бабруйскую крэпасці. Адным з 
самых дасведчаных спецыялістаў у галіне тагачаснай 
фартыфікацыі, якая патрабавала вялікіх грабарскіх пра- 
цаў, быў славуты беларускігісторык Тэадор Нарбут. 

У другой палове ХІХ стагоддзя беларускія грабары 
ўручную насыпалі тысячы вёрстаў чыгуначных шляхоў 
на вялікіх абшарах Расійскай імперыі. 

На пачатку ХХ стагоддзя з'явіліся суцэльныя мета- 
лёвыя рыдлёўкі, і попыт на іх значна павялічыўся. 


Раздзел Ш 
Будаўнічыя канструкцыі 
і малыя архітэктурныя формы 


Падмуркі 


Падмурак у мураваным дойлідствеграевельмі вялікую 
ролю, асабліва ва ўмовах Беларусі, калізямля ўзімку пра- 
мярзаенадаволі значную глыбіню, а глеба ў многіх мясці- 
нахзабалочанаяімаевысокі ўзровеньгрунтовай вады. 

Пачнем зхарактарыстыкі падмуркаў ХІстагоддзя По- 
лацкай Сафіі. Даследчыкі высветлілі, што яны стужка- 
выя і ўтвараюць суцэльны каркас. Складзеныя з не- 
вялікіх камянёў на вапнавай рошчыне без цамянкі. Глы- 
біня падмуркаў паўднёвай сцяны - 1,23 м, стужкавых - 
1-1. І м. У асновепадмуркаў быў зроблены каркасз драў- 
ляных лаўжоў. Над стужкавымі падмуркамі ніжэй уз- 
роўню падлогі знаходзілася цагляная адмостка [124]. 

Цікавую канструкцыю падмуркаў ХІІ стагоддзя сус- 
трэў у 1928 годзе Іван Хозераў пад часвывучэння Вялі- 
кага сабора Бельчыцкага манастыра. Падмуркі храма. 
былі закладзеныя ў пясчаным грунце на глыбіню 1.63 М 
на лаўжах з дубовых брусоў (0.2х0.25 м), замацаваных 
жалезнымі каванымі чатырохграневымі штырамі (даў- 
жынёю 24см)[125]. Лаўжы пакладзеныя па тры шэрагі 
ў адной плоскасці. Падабсідамі лаўжы перакрыжоўва- 
ліся ў каркасны шматвугольнік. 

І.Хозераў адзначаў, што тагачасны гарызонт грунто- 
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“вай вады супадаў з асновай падмурка. Лаўжы былі за- 
літыя вапнавай рошчынай амаль без цамянкі, таўшчы- 
нязаліўкі- 25 см. Муроўка падмурка зробленая з бута- 
вагакаменю на вапнавай рошчынез дамешкаю цамянкі. 
Памеры валуноў самыя розныя - ад 8-10 да 25-30 см 
удыяметры. 

У другой палове ХІІ стагоддзя полацкія дойліды ўжо 
адмовіліся аддубовых лаўжоў у аснове падмуркаў. Так, 
падмурак Спасаўскайцарквы Еўфрасінневага манастыра 
зроблены з камянёў, пакладзеных усухую, без вапнавай 
рошчыны. Глыбіня падмурка блізу І метра, ён праходзіць 
праз пластчырвонай гліны і апіраецца на шчыльны ма- 
церыковы пясок, да таго ж падмурак крыху шырэйшы 
за сцены. 

Цікава выкананыя падмуркі ў полацкім княскім па- 
лацы (хораме), які меў падвал глыбінёю каля 1,5 мад 
узроўню дзённай паверхні. Падмурак складзены з ка- 
мянёў на вапнавай рошчыне без цамянкі і быў вельмі 
тонкі - шырынёю 60-75 см, а ў малым памяшканні -- 
толькі 50 см [126]. 

Крыху ў іншай будаўнічай тэхніцы зробленыя пад- “ 
муркі мінскага храма канца ХІ--пачатку ХІІ стагоддзя. 
Тут упершыню ў Беларусі ўжытая драўляная апалубка, 
сляды якой прасочаныя на сценах падмуркавых равоў. 
Падмуркі мелі выгляд дзвюх сценак з вялікіх, крыху 
абчасаных камянёў. Прастору паміж імізапоўнілі кавал- 
камі камянёў на вапнавай рошчыне. Падмуркі сценаў 
І слупоў усярэдзіне храма злучаныя паміж сабою 
стужкавымі падмуркаміз камянёў, пакладзеных усухую. 
У планегэтая падмуркавая канструкцыя ўтварае квад- 
рат [127]. 

Арыгінальную канструкцыю падмуркаў мае Віцебс- 
кая Дабравешчанскаяцарква Х.Істагоддзя. У выніку дас- 
ледаванняў Г.ІЦтыхава ў 1963-1964 гадах і нашых рас- 
копак у 1982 годзе высветлена, што першапачатковая 
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падлога храма знаходзілася на 105 см вышэй за цокаль 
будынка. Сама падлогабыла выкладзеная з вапняковых 
блокаў на вапнавай рошчыне. 

Мытаксама прасачылі рэшткі стужкавых падмуркаў 
паміж слупаміцарквы. Пад падлогаю на глыбіню І м 
ішоў пласт вапнавай рошчыны з дамешкаю дробных 
камянёў, ападім- чорны культурны пласт таўшчынёю 
40-60 см з керамікай ХІ-- першай чвэрці ХІІ стагоддзя. 
Ітолькі падмурак апсіды быў заглыблены ў мацярык 
на 40 см. 

Такім чынам, падмурак царквы складзены з камянёў 
навапнавай рошчыне, праходзіць праз культурны пласт 
іўрэзаны ў мацярык. 

Аналагічны характар маюць падмуркі асноўнага аб'ё. 
ма Барысаглебскай царквы ХПІстагоддзяў Наваградку. У 
выніку нашых раскопак у 1988 годзевысветлена, што яны 
зробленыя невялікіх камянёў без рошчыны ізалягаюць 
наглыбіню 75 80 см [128]. Падмуркі праразаюць куль- 
турны пласт ХІ-ХІІ стагоддзяў таўшчынёю 70 см і да- 
ходзяць да мацерыковага суглінку. 

Мураваныя будынкігродзенскай архітэктурнай шко- 
лы ХІІ стагоддзя мелі неглыбокія падмуркі. Гак, пад- 
муркі Ніжняй царквы складзеныя з дробных камянёў 
усухую і залягалі неглыбока - на 40 см, іх таўшчыня 
роўная 1.2-1,5м. Глыбіня залягання падмурка Прачыс- 
ценскай царквы толькі 50 см. Ён таксама складзены ўсу- 
хую з дробных камянёў і ляжыць на культурным плас- 
це. Надпадмуркам зробленая адмостказ двух шэрагаў 
цаглін на рошчыне [129]. 

Нашыядаследаванні паказалі, што яшчэ меншую глы- 
біню маепадмурак (да ЗЭ см) княскага палаца (хорама). 
Зроблены ён з аднаго шэрагу валуноў ізнаходзіцца ў 
культурным пласце ХІ. ХІІ стагоддзяў. Практычна не 
маюць падмуркаў і абарончыя сцены Х П стагоддзя, вы- 
вучаныя наміў 1985-1986 гадах. 
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Больш трывалымі выглядаюць падмуркі Каложскай 
царквы. Яны таксама складзеныя ўсухую з камянёў ся- 
рэдніх памераў, але маюць глыбіню 15 м. У падобнай 
тэхніцы зробленыя і падмуркі храма ХІІ стагоддзя ў 
Тураве. Яны залягаюць на глыбіню 1.2 м і выкладзеныя 
з палявых камянёў усухую [130]. 

У другой палове ХІІ стагоддзя з прыходам на Бела- 
русь новага архітэктурнага стылю- готыкі- змяняюцца 
іасноўныя будаўнічыя канструкцыі. Новыя абарончыя 
збудаванні, як правіла, маюць трывалыя і глыбокія пад- 
муркі. Даследаванні Міхасём Ткачовым Камянецкай вежы 
ў 1970годзезасведчылі, што падмуркі гэтай абарончай 
пабудовы маюць вышыню 2.3 і таўшчыню 3.7 м. Яны 
зробленыя з валуноў, перасыпаных дробным пяском бе- 
лаватага колеру [131]. Падобныя падмуркі мела і вежа- 
данжон ХШ стагоддзя ў Наваградку. Яепадмурак вышы- 
нёю 3,5 м ляжыць на падушцы з вапнавай рошчыны і 
галькі. Камень, з якога ён складзены, дасягае і м у папя- 
рэчніку. Прасветы паміж камянямі замазаныя вапнай. 
Падмурак маеЗ0-сантыметровы цокаль [132]. 

Крыхуіншыя падмуркі маюць першыя замкі-кастэлі 
ХІУ стагоддзя. Нашыя раскопкі Лідскага замка паказалі, 
што замак пабудаваны на штучным насыпез буйнога 
пяску з дамешкамі гліны і камянёў таўшчынёю ад2,5да 
5 м. Глыбіня залягання падмуркаў замкавых сценаў - 
70-90 см. Яны зробленыя з буйных камянёў 1 залітыя 
вапнавайрошчынай. Падмуркі паўночна-заходняй вежы 
таксама неглыбокія, да 70 см, шырыня каля З м. Скла- 
дзеныя яны з вялікіх і сярэдніх валуноў. Ніжнія шэрагі 
камянёў перасыпаныя вязкай чырвонай глінай, а верх- 
нія замацаваныя вапнавай рошчынай. У муроўцы зной- 
дзены кавалак каменных жорнаў, моцна сцерты аддоў- 
гага ўжытку [133]. 

Структура падмуркаў Крэўскага замка, збудаванага 
ў балоцістай мясцовасці, іншая. М.Ткачоў у 1970 годзе 
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высветліў, што вышыня падмурка княскай вежы З мі 
складзены ён з вялікіх, крыху абчасаных камянёў на 
вапнавай рошчыне. Пад падмуркам была паўмятровая 
«падушка» з дробных камянёў і гліны, пад іх падкла- 
дзеныя дубовыя і хваёвыя калоды ігаллё. 

Ніжнія камяні паўночнай замкавай сцяны былі пак- 
ладзеныя на глінеі мелі «падушку» з дубовых і хваёвых 
жордакігалля. Глыбінязалягання падмурказаходняй зам- 
кавай сцяны 93-95 см. Ён складзены з камянёў на вапна- 
вай рошчынеі пакладзены нагліняны «замок» таўшчы- 
нёю каля 10 см, які ляжыць на мацерыковым пяску. 
Хімічныя аналізы паказалі, што ўрошчынез падмурка 
ёсць невялікая дамешка «цамянкі» (кавалачкі цёмна-чыр- 
вонай цэглы). Гліняны «замок» уяўляесабою спецыяль- 
на прыгатаваную сумесь з дробнага і сярэднезярністага 
пяску ігліністагарэчыва, прычым пяскузначна болей (80- 
850). Гакім чынам, у сухім выглядзегэта даволі трыва- 
лы будаўнічы матэрыял [134]. 

У ХІУ стагоддзі ў Беларусі зноў будуюць каменныя 
храмы і палацы. Вядома, канструкцыя падмуркаў у іх 
была іншаю. Так, напрыклад, падмуркі славутай Верх- 
няй царквы на Старым замку ў Горадні былі складзеныя 
толькіз двух-трох шэрагаў камянёў. Падмуркі храма ХІЎУ 
стагоддзя на Наваградскім дзядзінцы сягаюць глыбіні 
2м.У 1977годзена тэрыторыі Наваградскага замка дас- 
ледчыкі побач з храмам знайшлі рэшткі палаца. Раз па- 
лац меў сутарэнне, то падмуркі сценаў тут цагляныя. 
Падмуркі перагародак сутарэння і цэнтральнага слупа 
маюць большую глыбіню залягання за асноўныя сцены 
(ніжнія два-тры шэрагі цаглянай муроўкі ўведзеныя ў 
мацярык) [135]. 

Новы этап каменнага будаўніцтва звязаны з перабу- 
довай старых драўляных дзядзінцаў на высокіх пагор- 
ках у каменныя шматвежавыя замкі іпрыпадае на ка- 
нец ХІЎ - першую палову ХУ стагоддзя. 
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Дэкаратыўная муроўка Віцебскай 
Дабравешчанскай царквы ХІІ ст. 


Фота Г.Штыхава. 1974г. 


Крэўскізамак. 
Муроўка ХІУ ст. 


Заслаўскі замак. Муроўка 
з профільнай цэглы ХУ І ст. 
былога пратэстанцкага храма. 





Гальшанскі замак. Муроўка 
сцяны пачатку ХУІІст. 


Друкуецца ўпершыню. 


Муроўказ галаснікамі, умурава- 
нымі ў сцены. Барысаглебская 
царква ў Гродне. Інтэр'ер. 
Архіўны здымак. 


Муроўка Барысаглебскай царквы 
ХІІст. у Наваградку. 
Раскопкі М.Каргера. 

Архіўны здымак. 

















Касцёл ХУ ст. у в. Уселюб Наваг- 
рудскага раёна. Замураваны партал 
Вільня. Гатычнаямуроўка  выкладзеныз профільнай цэглы. 
ХУ -пачатку ХХІ ст. Фота А.Кушнярэвіча. 1987 г. 
касцёла францысканцаў. дала р 
ФотаС.Багласава. 





З, 
плыў а Н “й га 
Вадзяны млын. Дзверы ХІХст.  Гатычныпарталкасцёла ХУ ст, 


Вёска Казлоўшчына Пастаўскага  уІшкальдзі. Архіўны здымак. 
раёна. Фота В.Дубінкі. Друкуецца ўпершыню. 
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Полацк. Бельчыцкі манастыр. Ваконныя праёмы ХІІ ст., паўднёвы 
фасад Барысаглебскай царквы. Малюнак І.Хозерава. 1928 г. 
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заа . Мядзел. Касцёл кармялітаў 
Крэўскі замак. Вокны ў княскай ХУНІ ст. Балконз каванай 
вежы ХІЎУ-ХУ стст. металёвай агароджай. 
Малюнак канца ХІХ ст. 


р-я-а-а-- 
Барысаглебская царква 
ў Наваградку. Ваконныя 
праёмы ХУІІ ст. Камянецкая вежа. ХІІ ст. 
Вакно-байніца. Архіўны здымак. 


юш 


«асва 


Камянецкая вежа. ХШ ст. Ваконная скабянка ХУІ-ХУЛІ стст. 
Байніца. Архіўны здымак. Мірскізамак. Раскопкі аўтара. 









Віцебск. Балконы 
ХІХ -пачатку ХХ ст. 












Ветранік ХУНІ ст. 
Гродзенская вобласць. 





Стары замак у Гродне. Свінцовы 
ліст ХІІ ст. для накрыцця даху. 
Раскопкі Я.Ядкоўскага. 







Іўе. Дах, накрыты фальцаванай і вільчаковай дэкаратыўнай 
дахоўкай ХІХ - першай паловы ХХ ст. 
(другаснае выкарыстанне). 1992 г. Друкуецца ўпершыню. 
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На мяжы ХІЎ- ХУ стагоддзяў князь Вітаўт узводзіць 
каменныя муры Старога замка ў Горадні. Нашыя дасле- 
даванні паказалі, што глыбіня залягання падмуркаў сце- 
наў невялікая і не перавышае І м. У падмуркавых тран- 
шэях рабілася забутоўказ вялікіх камянёў, якія браліся 
навапнавуюрошчыну. Глыбінязалягання падмуркаўзам- 
кавага палаца была значна большаю 1 дасягала 2.6 м ад 
дзённай паверхні. Алепадмуркі недаходзяць да мацеры- 
каіляжаць у культурным пласце. 

У тым часебудуюць і каменны замак у Наваградку. 
Найбольш магутныя падмуркі маюць замкавыя вежы. 
Даследаванні М.Ткачова паказалі, што вежа Шчытоўка 
маепадмураквышынёю З м, складзены з крыху абчаса- 
ных валуноў на вапне. Асабліва вялікімі памерамі (да 
11,5 м) вызначаюцца кутнія камяні. Прамежкі паміж 
імі старанна закладзеныя дробна колатымі каменьчы- 
камі і замазаныя рошчынай. Вельмі цікавая канструк- 
цыя падмуркаў вежы, якая мела назоў «Малая брама». З 
прычыны вялікай стромкасці схілу замкавай гары сця- 
на вежы з усходняга боку была падпёртая кантрафор- 
самі. Каб прадухіліць спаўзаннегрунту ад падмурка сце- 
наў, зрабілі спецыяльную канструкцыю: ушчыльную да, 
падмурка вежы, які маеглыбіню каля 2 м і складзены з 
валуноў на вапне, паклалі пласт гліны таўшчынёю 20 
смішырынёю І 5 м. У гліну «ўтапілі» драўляныя брусы 
памерам 25х20 см. Пасля таго як гліна высахла, утвары- 
лася канструкцыя, што надзейна ўмацавала вяршыню 
схілу істаячую на ім вежу [136]. 

Чарговы этап каменнага будаўніцтва ў Беларусі звя- 
заны з канцом ХУ - першай паловаю ХХІ стагоддзя: 
у гэтыя часы ўзводзяць не толькі замкі, але і абарон- 
чыя храмы. Упершыню для закладання падмуркаў па- 
чынаюць шырока выкарыстоўваць цэглу. Нам па- 
шчасціла дэталёва вывучыць канструкцыі падмуркаў 
Мірскага замка. 
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У пачатку ХУІ стагоддзя на месцы былога паселі- 
шча будаўнікі насыпалі з гліны 1 пяску пляцоўку вышы- 
нёю ад 20смда І мінаёй узвялі мураваны замак. Мы 
даследавалі падмуркі замка каля паўночна-ўсходняй 
вежы і побач з усходняй сцяной. Падмурак вежы заля- 
гае на глыбіню 4.5 м, а сцяны - на глыбіню 3,5 м. У 
абодвух выпадках падмуркі складзеныя з цэглы-паль- 
чаткі памерам 29-30х 14,5х8,5- 9, см і камянёў на вап- 
навай рошчыне. 

Даволіархаічнайз яўляецца канструкцыя падмуркаў 
Уселюбскага касцёла ХУ стагоддзя. Яны складзеныя з 
валуноў вялікіх і сярэдніх памераў на вапнавай рошчы- 
не. Паміж камянямі ўстаўленыя кліны з цэглы. У ніжняй 
частцы падмуркаў два першыя шэрагі валуноў пакла- 
дзеныя ўсухую. Глыбіня падмуркаў - ад 1,бда 2 м. Яны 
расшыраюцца вонкіі ўнутр на 0.4--0.,5 м, што робіць іх 
таўсцейшымі за сцены на 0. 8-1 м. Падэшвы падмуркаў 
ляжаць на мацерыку з гліны [197]. 

Падмуркі абарончых храмаў канца ХУ - першай па- 
ловы ХУІ стагоддзя паводле канструкцыі нагадваюць 
падмуркі Мірскага замка. Так, падмуркі Сынковіцкай 
царквы, якуюў І985годзедаследаваў А.Кушнярэвіч, зроб- 
леныя з цэглы таўшчынёю каля 7 см і валуноў вялікіх 1 
сярэдніх памераў навапнава-пясчанай рошчыне. Назіра- 
ецца 5-7 шэрагаў валуноў. Кожны шэраг выраўноўваец- 
ца 1-3 шэрагамі цэглы. Прамежкі паміж валунамі такса- 
ма запоўненыя цэглай. Глыбіня падмурка 3-3;5 м ад 
узроўню сучаснай дзённай паверхні 138]. 

Аналагічныя падмуркі маеабарончая царква ХУІста- 
годдзя ў вёсцы Мураванка Шчучынскага раёна. Глыбі- 
ня іх залягання 2,8-Э М. 

Падмуркі замка другой паловы ХУІ стагоддзя ў Люб- 
чы вывучыў І.Чарняўскі. Ён высветліў, што Любчанскі 
замак, як і Мірскі, збудаваны на пясчанай подсцілцы 
вышынёю болей за 4 м. Падмуркі дзвюх ацалелых ве- 
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жаў і абарончых сценаў складзеныя з камянёў 1 бітай 
цэглы на вапнавай рошчыне. Глыбіня іх залягання пад 
вежай-брамай 3.85 м, а пад сценамі - 2.4 м. Шырыня 
абарончай сцяны тут 1,8 м[139]. 

У эпоху Рэнесансу адбываюцца значныя змены ў 
шмат якіх будаўнічых канструкцыях, у тым ліку і ў пад- 
мурках. У якасці прыкладу можна згадаць падмуркі па- 
лаца канца ХУІстагоддзя, збудаванага Стэфанам Бато- 
рыям наСтарым замку ў Гродне. Нашыя даследаванні 
паказалі, што глыбіня залягання падмуркаў палаца скла- 
дае З м. Яны складзеныя невялікіх па памеры камянёў 
іцэглы на вапнавай рошчыне. У ніжняй частцы зной- 
дзеныя рэшткі апалубкі, зробленай з вельмі шырокіх 
(да 40 см) дошак. У вапнавую рошчыну, як і ў ХІ ста- 
годдзі, дадавалі бітую цэглу, што сведчыць пра заходне- 
еўрапейскі (італьянскі) уплыў на будаўнічую тэхніку бе- 
ларускіх муляраў. У аналагічнай тэхніцы складзеныя 
падмуркі Петрапаўлаўскага касцёла ў Новым Свержані, 
які быў збудаваны ў канцы ХУІ стагоддзя. Іх глыбіня 
4.І м.Падмуркі зробленыя ў тэхніцы бутавай муроўкі ў 
апалубцы на вапнава-пясчанай рошчыне. Для апалубкі 
ўжывалі рассечаныя дошкі шырынёю 23-40 см, таў- 
шчынёю Эсм. Пры будаўніцтвепадмуркаў апсіды дошкі 
ставілі вертыкальна, а пры будаўніцтве асноўнага аб'ё- 
му- гарызантальна. У якасці бута выкарыстоўвалі ва- 
луны вялікіх і сярэдніх памераў, а таксама пашкоджа- 
ную цэглу [140]. 

Даканца ХУІстагоддзя належаць падмуркі гэтакзва- 
най «Фары Вітаўта»- мураванага касцёла, аднаго з самых 
буйных у Вялікім КняствеЛітоўскім, збудаванагаў Горадні 
ў 1584-1587 гадах. У выніку нашых раскопак у 1992-1993 
гадах высветлілася, што муроўка падмуркаў мяшаная і 
складаецца ззабутоўкі(вялікія камяні з бітай цэглы навап- 
навай рошчыне). Найбольшая глыбіня падмуркаў - 
да 3,5мадсучаснай дзённай паверхні [141]. 
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Напрацягу ХУПИстагоддзя пры ўзвядзенні падмуркаў 
выкарыстоўвалася мяшанаятэхніка, калі адначасова ўжы- 
валіцэглу ікамень. У 1979 годзе нам давялося вывучаць 
падмуркі Мінскага бернардзінскага касцёла. Яны зроб- 
леныя ў тэхніцы мяшанай муроўкі (цэгла і камень) із га- 
лоўнага фасада ўмацаваныя падземнымі кантрафорсамі, 
выкладзеныміз цэглы. У тым жагодзе мы раскапалі боль- 
шую частку падмуркаў Магілёўскай ратушы, узведзенай 
у апошняй чвэрці ХУІІ стагоддзя. Глыбіня залягання іх 
б0-75см, яны складзеныя з валуноў, прамежкі паміж якімі 
закладзеныя цэглай. Ратуша пабудаваная на магутным 
пласцемацерыковай гліны. 

Гэтая будаўнічая тэхніка захоўваецца і ў ХУЦІ ста- 
годдзі, пры гэтым колькасць камянёў у забутоўцы пад- 
муркаў паступова змяншаецца, а колькасць цэглы - па- 
вялічваецца. 

У 1981 годзе І.Чарняўскі вывучыў падмуркі аднаго з 
карпусоў манастырабазыльянак у Гродне, збудаванага ў 
ХУП стагоддзі. Яны складзеныя валуноў на вапнавай 
рошчынез забутоўкай з бітай цэглы. Глыбіня іх заляган- 
някаля 2 м [142]. Масіўныя падмуркі Мінскага кляштара 
бенедыктынак ХУШ стагоддзя глыбока апушчаныя ў ма- 
цярык. Яны складзеныя з цэглы-пальчаткі ў тэхніцы мя- 
шанай рэнесансавай муроўкі [143]. Культавыя будынкі 
ХУШ стагоддзязвычайна мелі вельмі глыбокія сутарэнні, 
таму іхныя падмуркі вельмі глыбокія. Напрыклад, глы- 
біня падмуркаў кармяліцкага касцёла ХУП ХУШ 
стагоддзяў у Мсціславе каля 5 м [144]. 


Падлогі 


Падлога- адзінз важных элементаў кожнага будын- 
ка. Беларускія дойліды ўжо ў ХІстагоддзі, калі будавалі 
каменныя будынкі на ўзор візантыйскіх, адмовіліся ад 
драўлянай ці глінабітнай падлогі. Асноўным матэрыя- 


101 


лам для пакрыцця падлог у храмах і княскіх палацах 
сталі разнастайныя керамічныя пліткі. 

Паралельназ вырабам шкла ў Полацку разгарнулася 
вытворчасць паліваных керамічных плітак для падлогі. У 
ХІстагоддзітэтымі пліткамі выкладалі падлогу ў бакавых, 
невельмі прыкметных частках храма. Падчасраскопак у 
Полацкай Сафіі ў заходнім папярочным нефеархеолагі 
знайшлі рэшткі старажытнай керамічнай падлогі на ца- 
мянкавай падрыхтоўцы. Тугбылі сабраныя кавалкі палі- 
ваных плітак жоўтага ізялёнага колераў [145]. 

У 1928 годзе І.Хозераў падчасраскопак Барысаглеб- 
скайцарквы Бельчыцкага манастыравыявіў фрагмент пад- 
логізкерамічных паліваных плітак. Падлогаз квадратных 
плітак захавалася ўдыяканніку ічасткова ў праходзез яго 
ў алтар. Палівагалоўным чынам зеленавата-жоўтая, але 
трапляліся пліткі з цёмнай зеленавата-жоўтай і цёмна-зя- 
лёнай паліваю. Выглядае, што колернай гамеўвага неад- 
давалася, боўсепліткі ўдачыненні да колеру пакладзеныя 
выпадкова. Адна плітка былаз ярка-чырвонай паліваю 
[146]. Гэты факт сведчыць пра мясцовую вытворчасць по- 
лацкіх плітак, бо чырвань -- прыкмета браку пры абпале. 
Керамічныя пліткі былі пакладзеныя на цамянкавай вап- 
навай праслойцы таўшчынёю 7-8 см. 

Вядомыя выпадкі, калі паліваныя пліткі ў мураваных 
будынках выкладалі нена вапнавай рошчыне, а нагліне. У 
аднойз цагляных прыбудоў ХІІ- ХІІ стагоддзяў да По- 
лацкай Сафіі В.Булкін прасачыў рэшткі падлогі з квадрат- 
ных плітак (Іё4х І4см), пакладзеных на гліне [147]. 

Асаблівую цікавасць уяўляепаліхромная плітка пад- 
логі, знойдзеная Г.ІШтыхавым на Верхнім замку ў По- 
лацку. Плітка пакрытая шэрай паліваю з зробленымі на 
ёй каляровымі кружкамі [148]. 

Аналагічныя пліткі ўжывалі для аздаблення падлог 
у храмах старажытнага Смаленска. Паміж двума стара- 
жытнымі цэнтрамі крывічоў існавалі вельмі шчыльныя 
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сувязі. Пасля таго як у 80-х гадах ХІІ стагоддзя полац- 
кая архітэктурная школа спыніла сваю дзейнасць, по- 
лацкія дойліды перайшлі працаваць у Смаленск. Туды, 
відаць, падаліся цагельнікі, пра што сведчаць падобныя 
знакі на плінфе, а таксама, магчыма, і майстры па выра- 
бе паліваных плітак, у тым ліку паліхромных. 

Падчасраскопак сабора Траецкага манастыра на 
Клоўцы акрамя зялёных, жоўтых ды чорных паліваных 
квадратных ці трохкутных плітак знойдзеныя кавалкі 
вузкіх фігурных плітак, пакрытых зялёнай або чорнай 
паліваю, на версе якой ёсць жоўтыя кружкі дыяметрам 
1,5-1.8 см. Маецца таксама кавалак пліткі з жоўтай па- 
ліваю ізялёнымі кружкамі [149]. Аналагічныя паліхром- 
ныя пліткі сустрэліся падчасраскопак царквы на Акоп- 
ных могілках. Гут знайшлі доўгую вузкую плітку, пак- 
рытую жоўтай паліваю з зялёнымі кружкамі, на якой 
маюцца трохкутныя ў плане паглыбленні да І см. У паг- 
лыбленнях засталіся рэшткі рошчыны, якая стварала 
белыя трохкутнікі на жоўтым фоне [150]. Смаленскія 
майстры, мусіць, выраблялі паліхромныя пліткі падлогі 
іншага кшталту. Падлогу Спасаўскага сабора ў былой 
вёсцы Чарнушкі (зараз заходні прыгарад Смаленска) 
аздаблялі паліваныя пліткі з чэрвепадобнымі жоўта-бе- 
лымі рагамі на карычневым ці зялёным фоне [151]. Та- 
кія пліткі былі пашыраныя ў Кіеве, тэхналогію іх выра- 
бу апісаў М.Каргер [152]. 

Фрагмент унікальнай паліхромнай пліткі знойдзены 
ў часедаследавання Барысаглебскага манастыра на Смя- 
дыні. Нажоўтую і карычневую глухую паліву нанесеная 
бліскучая паліва цёмна-чырвонага, белага і аквамарына- 
вага колераў. На плітцы- прыгожыя выявы кветак. Таў- 
шчыня пліткі 3,5 см, шырыня каля 23 см[153]. Даклад- 
наедатаванне пліткі невызначанае. Якіў іншых буйных 
усходнеславянскіх гарадах, смаленскія ганчары акрамя 
плітак выраблялі і паліваны посуд[154]. 
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Акрамя Полацка і Смаленска паліваныя пліткі суст- 
рэліся даследчыкам у Віцебску. У часе раскопак на 
Верхнім замку знайшлі дзве керамічныя пліткі для пад- 
логі ХІ стагоддзя, пакрытыя адпаведна зялёнай і жоў- 
тай паліваю. 

У ХИІстагоддзі некаторыя храмы Полацка і Віцебска 
мелі падлогі, выкладзеныя з кубікаў тоўстага рознака- 
ляровага шкла (смальты). Шмат смальты знойдзена пад 
часраскопак храма-спачывальні полацкіх епіскапаў. Гэта 
пласцінкі таўшчынёю адО.6 да 0.8 см рознай формы: 
квадраты, трохкутнікі і палоскі [155]. 

Смальта, знойдзеная ў Віцебску, уяўляе сабою кубік 
даўжынёю 9 мм, шырынёю 8:7-7 мм ( са схіламі да ас- 
новы) івышынёю 8,5 мм. Вага кубіка І.І г. Смальта зроб- 
леная з бясколернага празрыстага шкла. На верхнюю 
грань кубіка пакладзеная пазалота [1 56]. 

Цікавыя паліваныя вырабы рабілі гарадзенскія май- 
стры. Гэта разнастайныя па форме паліваныя пліткі Для 
падлогі, паліваныя пліткі ікерамічныя місы для аздобы 
фасадаў мураваных будынкаў. 

Шмат фрагментаў маёлікавай падлогіз паліваных ке- 
рамічных плітакзнайшоў М.Варонін, калі вывучаўрэшткі 
Ніжняй царквыў ў Гродне. Поўную рэканструкцыю малюн- 
кападлогіз гэтага храма зрабіла М.Малеўская. Падлога 
складаласяз набору жоўтых, зялёных і карычневых квад- 
ратных плітак, выкладзеных у шахматным парадку. Най- 
большую цікавасць уяўляла цэнтральная частка падлогі. 
Даследчыца адзначала, штопадлогаў Ніжняйцаркве(ста- 
яла некалі на гарадзенскім дзядзінцу) ёсць адна зсамых 
старажытных сяродзахаваных маёлікавых керамічных 
набораўтаго часу [157]. 

Рэшткі маёлікавай падлогі прасачыў І.Чарняўскі, калі 
даследаваў гарадзенскую Прачысценскую царкву ХП 
стагоддзя. Пліткі мацаваліся на падрыхтоўцы з вапна- 
вай рошчыны, якая месцілася на глінянай падсыпцы. 


104 


Асноўнай формай плітак у маёлікавым малюнку стаў 
квадрат. Жоўтыя, зялёныя! карычневыя пліткі размя- 
шчаліся ў шахматным парадку такім чынам, што колер- 
ныя сцяжынкі падыходзілі пад вуглом 45 градусаў да 
восяў царквы. Варта зазначыць, што малыя квадраты 
падлогі (18х 18 см) Прачысценскай царквы ХІІ стагод- 
дзя часам набіраліся з дзвюх трохкутных плітак. Гоеж 
назіраецца іў Каложы. У наборы выкарыстоўвалі пліткі 
памерам І9х18 см, 19х19 см, 20,5х20;,5 см, 27х27 смі 
фігурныя. З плітак двух апошніх памераў выкладзеная, 
напрыклад, падлога ў апсідах храма [1 58]. 

Археолагі знайшлі рэшткі падлогі ХІ стагоддзя і пад 
часдаследавання Барысаглебскай царквы ў Наваградку. 
Кавалкі першапачатковай падлогі захаваліся ў некалькіх 
месцах у сярэднім і паўночным нефах. Пліткі былі пак- 
рытыя паліваю жоўтага, зялёнага і карычневага коле- 
раў. Верагодна, што ў арнаментальных кампазіцыях пе- 
раважаў трохкаляровы шахматны набор. Зыходзячы з 
таго, штоэмалевы пласт на большай частцы плітак, зной- 
дзеных намі ў 1988 годзе, практычна зусім сцёрты, мож- 
на меркаваць, што яны служылі неадно стагоддзе, маг- 
чыма, да капітальнай перабудовы царквы ў ХУП 
стагоддзі. 

Даследчыкі, якія дэталёва вывучалі керамічныя пад- 
логі, адзначаюць, што ў большасці выпадкаў пры насціле 
падлог у каменных будынках пліткі ўтаплівалі ў пласт 
густой вапнавай рошчыны, пакладзенай на шчыльны 
роўны грунт асновы. Каб лепей замацаваць керамічныя 
пліткі ўрошчыне, бакі шмат якіх былі скошаныя і мелі 
часам борцік, што выступаў па краі тыльнага боку [159]. 

Даследаванні хімікаў паказалі, што хімічны склад 
палівы плітак аднолькавы ў розных гарадах і складаец- 
цаз свінцова-крэменязёмнага шкла. Гэты склад ужы- 
валі таму, што тэхналогія яго вырабу была простая, а 
счапленне палівы з керамічнай паверхняй пліткі вельмі 
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трывалае [160]. Гэтаму спрыяла і тое, што ў ХІ ХШ ста- 
годдзях насілі мяккі скураны абутак без абцасаў, якія 
з'явіліся толькі ў ХУ І стагоддзі. 

Да ХІІ стагоддзя можна, відаць, аднесці пліткавыя 
падлогі ў Каложскай царкве ў Гродне(зробленая з непа- 
ліваных рэльефных плітак) і фрагмент ацалелай падлогі 
з тоўстых паліваных плітак у кафедральным саборы 
Вільні. Дарэчы, літоўскія даследчыкі фотаздымак гэта- 
га фрагмента падлогі пасля расчысткі і вывучэння над- 
рукавалі [161]. 

У ХІУ-ХУ стагоддзях на змену керамічным падло- 
гам у мураваным дойлідстве прыходзяць драўляныя і 
цагляныя. У падземных сутарэннях храмаў ізамкаў пад- 
логу вельмі часта рабілі з звычайных камянёў невялікіх 
памераў. 

Рэшткідраўлянайтагачаснайпадлогі прасачыла М.Ма- 
леўская падчасраскопак палаца ХІУ стагоддзя натэрыто- 
рыі Наваградскага дзядзінца. Самі падлогі ўпалацы неза- 
хаваліся, бо ў адных памяшканнях яны згнілі, а ў іншых 
згарэлі. Аднакузровень падлогі ідобра прасочваецца як па 
невялікім кавалку напалову згнілых дошак, некалі пакла- 
дзеных паралельна да прадольнай перагародкі (у накірун- 
куда ўваходу ў памяшканне), так іна пясчанай падсыпцы 
падпадлогу. Пратое, штодошкі падлогі ляжалі на лагах, 
сведчаць пазы адіх памерам 25х30 см. Падлога знаходзі- 
лася на 10- І 5смвышэй за ўзровень асновы сценаў палаца 
іна 30-З35смвышэйзааснову перагародакягоных памяш- 
канняў [162]. У якасці аналогіі даследчыца называедраў- 
ляную падлогу з палаца Даўмонтавага горада ў Пскове, 
адкапанага В.Бялецкім. Падлогіў будынку былі зробленыя 
з магутных дошак (маснічын) шаце 9-1 смішы- 
рынёю да 65 см [163]. 

М.Малеўская выявіла таксама цагляную падлогу ў 
Наваградскай царкве Х ІУ стагоддзя, што была збудава- 
ная надзядзінцы побач з палацам. Падлога была зроб- 
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леназ цэглы памерам З0х13- 1 5х5 см на вапнавай рош- 
чыне [164]. Цагляную падлогу меў і славуты Ішкальдзскі 
касцёл ХУ стагоддзя [165]. 

Падлогу, выкладзеную спецыяльна вырабленай цэг- 
лаю памерам 25 27,5х 21-22х8-9; 22-23х21-22Х7 см, 
мела некаліі царква ў вёсцы Мураванка. Гэтая цэгла 
знойдзеная ўнутры царквы пад час даследаванняў на 
рознай глыбіні, у прыступках вітых лесвіц заходніх ве- 
жаў і ў сотавых скляпеннях [166]. 

Рэшткі цаглянай падлогі сярэдзіны - другой пало- 
вы ХУІстагоддзяў Гальшанах адшукаў А.Кушнярэвіч. 
Яна выкладзеная з цэглы (25,5-26х13;,5-15х6-7 ем; 
З0х15;,5Х7 см) на вапнавай пясчанай рошчыне. Адна з 
шырокіх паверхняў цэглы з гэтай падлогі вельмі вы- 
цертая адпрацяглага тэрміну выкарыстання. Пры кан- 
цы ХХІ- у першай палове ХУІІ стагоддзя ў Галь- 
шанскім касцёле была зробленая новая падлога - з 
больш тонкай цэглы і зялёных паліваных плітак паме- 
рам 24,5х24;,5х4 см [167]. 

У ХУІ стагоддзі побач з цэглай для насцілання пад- 
лог у каменных будынках зноў сталі ўжываць керам іч- 
ныя пліткі- паліваныя і тэракотавыя (паліваныя пліткі 
Ў ХУ ХУЙ стагоддзях пераважаюць). 

Нашы даследаванні ў Мірскім замку выявілі фрагмен- 
ты керамічнай падлогі з квадратных ішасціграневых не- 
паліваных плітак на першым паверсе ўсходняга палаца і 
ў паўднёва-ўсходняй вежы. У гаспадарчых пабудовах 
падлогу рабілі або з цэглы (кухня), або з камянёў, як у 
памяшканнях пабудоў паміж надбрамнай іпаўночна-за- 
ходняй вежамі. Рэшткі падлогі з квадратных керамічных 
плітак памерамі 21-21.2х21; 21.2х5-5;5 см захаваліся ў 
будынках ХУП- першай паловы ХУШстагоддзя кляш- 
тара картузаў у Бярозе [168]. 

Падчасрэстаўрацыі Мікольскай царквы другой па- 
ловы ХУІ стагоддзя ў Магілёве прасочаныя фрагменты 
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падлогіз цэглы ды тоўстых керамічных плітак ромба- 
падобнай іквадратнай формы. Непаліваныя керамічныя 
пліткі тае пары памерам 20х20хЗ см знойдзеныя ў бу- 
дынку, які ўваходзіць у ансамбль Мікольскага манасты- 
ра [169]. Пры вывучэнні рэштак жылога будынка ХУІІ 
стагоддзя ў Магілёве І.Чарняўскі знайшоў фрагмент 
падлогі з непаліваных плітак памерамі 25х 15 см ітаў- 
шчынёю 3-4см. На ніжнім баку плітак маюцца невялі- 
кія баразёнкі адспецыяльнай прылады, якою выбіралі 
рэшткі гліны з драўлянай формы. 

Длябудаўніцтва прыступакіпарогаў выкарыстоўвалі 
цэглу. Часамгэтая цэгла мела рэльефны малюнак. Кава- 
лактакой цагліны, магчыма, ХУ стагоддзя, знойдзены 
намі ў Пінску. Яетаўшчыня Э см, набакавых гранях ёсць 
рэльефны арнаментрасліннага характару. 

У раздзеле«ПІліткі для падлогі» мы падрабязна рас- 
павялі пра паліваныя пліткі для падлогі ХУІ- ХУІ ста- 
годдзяў. Зараз спынімся толькі на знаходках фрагмен- 
таў такіх падлог «іп зіц». 

Падчасраскопак аднаго з карпусоў палаца, збудава- 
нага на Замкавай гары ў Гроднеза часам Стэфана Бато- 
рыя, у паўночным крыле будынка мы знайшлі некрануты 
фрагмент падлогі канца ХУ І стагоддзя, які выкладзены з 
керамічных плітак, пакрытых карычневай ды жоўтай 
палівай. Пліткі пакладзеныя на пласт вапнавай рошчы- 
ны таўшчынёю каля 2-5 см. Адтаго, што бакавыя краі 
плітак былі амаль вертыкальныя, то паміж імі атрымалі- 
ся невялічкія шчыліны, запоўненыя рошчынай. Такая 
падлога была1іў галоўным корпусе палаца. 

Падлога, выкладзеная з тэракотавых і зялёных палі- 
ваных плітак памерам Ібх І8х3З см, якія ляжалі ў шах- 
матным парадку, некалі аздабляла кальвінскі збор ХУІ 
стагоддзя ў Кухцічах (зараз пасёлак Першамайскі 
Мінскай вобласці). Гэтыя пліткі адшукаў пры раскоп- 
ках помніка А.Кушнярэвіч. 
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У ХУШ стагоддзі ў Беларусі з яўляюцца паркетныя 
падлогі, зробленыя невялікіх гладкіх (пераважна з цвёр- 
дых пародаў дрэў) дошчачак. Гэтыя дошчачкі выкла- 
далі ў форме розных геаметрычных фігур, потым палі- 
равалі пакрывалі лакам. Так , напрыклад, у Мірскім зам- 
ку пасля рамонту 1738 года з'явіліся падлогі з паркету 
«ў малых і вялікіх квадратах» [170]. 

ХІХ стагоддзе маеновыя матэрыялы для насцілання 
падлог, у іх ліку і пліткі, зробленыя з цэменту. Гакую 
падлогу канца ХІХ стагоддзя, зробленую з цэментавых 
плітак памерам 23-22; 5хЗ см, даследаваў у Гальшанскім 
касцёле А.Кушнярэзвіч. Падлога пакладзеная на вапна- 
ва-пясчанай рошчыне, яепаверхня адпаліраваная. Пліткі 
падлогі пакладзеныя на падрыхтоўку з цэглы квадрат- 
най ізрэдку прамакутнай формы. 


Тэхніка муроўкі і канструкцыя сценаў 


Муроўка--тэта размяшчэнне камянёў, каменных бло- 
каў або цаглінаў у пэўнай сістэме, якая вызначаецца 
малюнкам швоў на паверхні сцяны. Тэхніка муроўкі - 
заўжды паказчык узроўню развіцця будаўніцтва. Яе 
ўдасканальванне, замена ў ёй розных тыпаў цэглы, сістэ- 
маў перавязкі цаглін паміж сабою дазваляюць стварыць 
дакладную шкалу для датавання помніка архітэктуры. 
Калі фасад будынка не быў атынкаваны, малюнак му- 
роўкі выступаў асноўным фактарам палі хроміі ў ману- 
ментальным дойлідстве. 

Дэкаратыўныя ўласцівасцістаражытных будаўнічых ма- 
тэрыялаў ітэхніка іх апрацоўкі абумовілі развіццё арна- 
ментальных матываў у манументальным дойлідстве Бела- 
русі ХІ-ХУ І стагоддзяў. Арнаменты, якія раскрываюць 
структуру рэчы, называюцца структурнымі, у адрознен- 
неад матываў, якія адлюстроўваюць прыродныя формы 
871]. Структурны арнамент кожнага тыпу муроўкі дапа- 


109 


магаевызначыць архітэктурны стыль, атаксама высветліць 
паходжаннесістэмы муроўкі, этапы яеэвалюцыі, арэал 
распаўсюджання ічасвыкарыстання. Усетыпы муроўкі, 
якія існавалі ў Беларусі, можна падзяліць на тры вялікія 
групы: мяшаная (з камянёў іцэглы); цагляная; каменная (з 
валуноўабоабчасаных блокаў). 

Першы мураваны будынак у Беларусі - Полацкая 
Сафія (сярэдзіна ХІ стагоддзя) збудаваны ў тэхніцы мя- 
шанай муроўкі (оруз тіхат). Гэта-- чаргаванне шэра- 
гаў палявых камянёў з шэрагамі плінфы, што звязвала 
ўсю канструкцыю. Амаль квадратная форма плінфы 
перашкаджала добра перавязваць швы. Таму на фасад 
выходзіў адзін шэраг цэглы, атарцы плінфаў з прамеж- 
кавых шэрагаў былі крыху «заглыбленыя» ў мур. Звон- 
кугэтыЯя шэрагі прыкрываліся цамянкавай рошчынай, 
прычым таўшчыня яе палоскі дасягала 15-20 см. Такая 
сістэма перавязкі плінфы атрымала назву муроўкіса сха- 
ваным, або ўтойленым, шэрагам. 

Муроўка са схаваным шэрагам характэрная для по- 
лацкай архітэктурнай школы ХІ стагоддзя. Калі плінфа 
набыла прамакутную форму, то канструкцыйная патрэ- 
базаглыбляць шэрагі знікла. Засталася толькі дэкара- 
тыўная функцыя. Звонку камяні ўжо не клаліся, яны 
сустракаюцца часам усярэдзіне цаглянага мура. 

Усярэдзіне сценаў полацкія дойліды закладвалі драў- 
ляныя звязы. Гіры даследаванні муроўкі Барысаглебскай 
царквы Бельчыцкага манастыра І.Хозераў прасачыў па 
ўсім перыметры яе плана на ўзроўні крыху ніжэй за па- 
чатак старажытных ваконных праёмаў ніжняга яруса 
царквы канал амаль квадратнага сячэння (21х2Зсм), 
наднеякога ляжала дубовая парахня. Аналагічныя пры- 
ёмы навуковец заўважыў і ў смаленскіх цэрквах ХІІ ста- 
годдзя [172]. 

У часедаследавання канструкцый Спасаўскай царк- 
вы Еўфрасінневага манастыра ў 1947 годзе навукоўцы 
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высветлілі, што квадратныя пліты, размешчаныя над 
васьміграневымі часткамі ў слупоў храма, зробленыя з 
дрэва, магчыма, з марэнавага дуба [173]. 

Мінскі храм ХІІстагоддзя пабудаваны, верагодна, у 
тэхніцы чыстай каменнай муроўкі (егапё аррагеі]), калі 
ўсярэдзіне мурзабутоўвалі камянямі, авонкавую павер- 
хню абкладвалі невялікімі прамакутнымі блокамі вап- 
няку. Такая муроўка мае назву дриў іпсегішт, ці ти” 
етріесіоп [174]. Найбольш блізкія ёй аналагі прасочва- 
юцца ў раманскім дойлідстве. 

Тэхнікадэкаратыўнай мяшанай муроўкі вызначаеВіцед- 
скую Дабравешчанскую царкву ХІІ стагоддзя. Яе муры 
складзеныя з добра абчасаных і падагнаных каменных 
блокаў, шэрагі якіх аддзяляюцца адзін ададнаго двума 
шэрагамі плінфы. Звонкуфасады былі атынкаваныятонкім 
пластом тынкоўкі- заціркі, потым іх паверхня дзялілася 
белымі вапнавымі палоскамі (таўшчынёю каля 1,5 см) на 
русты адпаведна памерам каменных блокаў. Аналагічная 
сістэма муроўкі, алеменей дасканалая, ужытая ў будаўніц- 
тве Барь гсаглебскайцарквы ХІІ стагоддзяў Наваградку. Такі 
ж прыём, але крыху зменены, назіраецца ў архітэктуры 
іншых земляў Кіеўскай Русі. Так, напрыклад, паверхня 
фасадаў Ілынскай царквы ў Чарнігаве, збудаванайз плінфы, 
былааформленая тонкайтынкоўкай жоўта-ружовага ко- 
леру, паякой палоскамі белай вапнавай рошчыны зробле- 
ны падзел вонкавай паверхні сценаў на русты пад камен- 
ную муроўку [173]. 

У другой палове ХІІ стагоддзя гарадзенскія дойліды 
распрацаваліарыгінальную дэкаратыўную роўнашэраго- 
вую муроўку. Асноўная частка муроў рабіласяз плінфы, 
які пры звычайнай роўнашэраговай муроўцы. Акрамя 
плінфы вонкавую паверхню фасадаў аздаблялі рознака- 
ляровыя шліфаваныя камяні, паліваныя місы (Ніжняя 
царква) іпліткі, з якіх выкладалі розныя крыжападобныя 
фігуры. Інтэр'еры храмаў звычайна неразмалёўваліся 
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фрэскамі, а ўяўлялі сабой роўную паверхню з плінфы і 
ружовай цамянкавай рошчыны. Натэтым фоне эфектна, 
вылучаліся круглыя гарлавіны галаснікоў, умураваныя ў 
верхнія часткі скляпенняў і сценаў. 

Які полацкія майстры, гарадзенскія дойліды выка- 
рыстоўвалі ў сценах драўляныя звязы. Падчас раско- 
пак абарончай сцяны ХІІ стагоддзя на мысе Замкавай 
гары ў Горадні ў ацалелай частцы сцяны таўшчынёю 
14-1,5 м мы прасачылі дзве скразныя адтуліны дыямет- 
рам І5смадпадоўжаных драўляных звязаў. 

Тураўскі храм ХІІ стагоддзя пабудаваны ў тэхніцы 
роўнашэрагавай муроўкі, якая ў літаратуры атрымала 
назву кіеўскай. 

З ХШ да ХУІстагоддзя, а ў абарончым дойлідстве 
да сярэдзіны ХУІ стагоддзя, для асноўных муроў ужы- 
валася лусковая (двухпанцырная) канструкцыя, калі з 
цэглы або адмыслова падабраных камянёў выкладалі 
вонкавыя паверхні (шчокі), а прамежкі паміж імі забу- 
тоўвалі кавалкамі цэглы ідробным каменем. У ХІУ ста- 
годдзі, як іраней, сцены замкаў мацавалі драўляныя 
звязы. Іх рэшткі прасочаныя ў мурах Крэўскага і 
Лідскага замкаў. 

Балтыйская, або вендская, муроўка (чаргаванне двух, 
радзей трох рубаў істарчака) уласцівая беларускаму дой- 
лідству другой паловы ХІ -сярэдзіны ХІУ стагоддзя. У 
першай палове ХІУ стагоддзя бытавала чыстая каменная 
муроўка. Выраз «вендская муроўка» прыйшоў з нямец- 
кай мовы, бо вендамі немцы называліславянскіх насель- 
нікаў Памор'я. У 1958 годзелітоўскі даследчык С.Абра- 
маўскаспрапанаваў назваць гэты тып муроўкі больш дак- 
ладна, а менавіта «балтыйскай» [176]. Гэты тэрмін тры- 
валазамацаваўся ў навуковай літаратуры. 

Былі выпадкі, калі вендская муроўка дапаўнялася 
муроўкай з вапняковых блокаў, якімі абвязваліся куты 
будынкаў [177]. Адначасова ў будаўніцтве замкаў ужы- 
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валася чыстая каменная муроўка, якую выконвалі з 
бутавага каменю. Будаўнікі вельмі імкнуліся захаваць 
правілы шэрагоўкі, і кожны шэраг выкладалі з адноль- 
кавых валуноў, што дасягалі І му дыяметры. Асноў- 
ная частка вонкавай паверхні замкавага мура набіра- 
лася з камянёў дыяметрам 20-40 см. Прамежкі паміж 
імі закладалі каменным! клінамі ды аскепкамі і замаз- 
валі вапнавай рошчынай. Цагляныя кліны сустрака- 
юцца вельмі рэдка, бо цэгла тады шмат каштавала. 
Падобная муроўка ў польскай літаратуры мае назву 
сгап« аррагеі [178]. Гэты тып муроўкі крыху ўдаска- 
наліўся ў другой палове ХІУ - пачатку ХУ стагоддзя. 
Каменныя кліны для выроўнівання шэрагаў камянёў 
усё часцей замяняюць кавалкамі бітай цэглы. У інтэр”- 
ерах замкавых памяшканняў выкарыстоўваецца ! мя- 
шаная муроўка, напрыклад у вежы Лідскага замка 
часоў Вітаўта. 

Напрацягу ХІЎ-ХУШ стагоддзяў у беларускай архі- 
тэктуры можна прасачыць развіццё мяшанай муроўкіз 
вялікіх і сярэдніх валуноў і ібуйнапамернай ЦЭглЫ. УХІЎ 
стагоддзі каменныя кліны, якія замацоўвалі асноўныя 
камяні, паступовазамяняюцца на цагляныя. У ХУІ ста- 
годдзі практыкаваліся два тыпы мяшанай муроўкі. У 
адным выпадку гэта суцэльныя шэрагі камянёў, раздзе- 
леныя цэглай, у другім - валуны, хаатычна раскіданыя 
па ўсёй паверхні цаглянай муроўкі, вонкавая паверхня 
якой складзенаяз старчакоў. На пачатку ХУП стагоддзя 
мяшаная муроўка ўжываецца ў будаўніцтве сутарэнняў, 
цокаляў і падмуркаў, з сярэдзіны стагоддзя - толькі ў 
стварэнні падмуркаў. 

Сістэма муроўкі, у якой чаргуюцца старчак і руб, за- 
вецца гатычнай. У архітэктуры Беларусі яна пануез ся- 
рэдзіны ХІУ да сярэдзіны ХУ! стагоддзя, а потым суіс- 
нуеразам з іншымі сістэмамі. З ХУ стагоддзя вылуча- 
ецца дэкаратыўная гатычная муроўка, якая выкарысто- 
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ўваеперапаленую цэглу-клінкер. З такой цэглы цёмна- 
сіняга, амаль чорнага колеру выкладалі розныя ўзоры. 
Найбольш пашыраныя былі малюнкі ў выгля дзерам- 
бічнай сеткі. Часам з перапаленай цэглы на фасадах куль- 
тавых будынкаў выкладалі крыжы (Сынковіцкая царк- 
ва) або ў муроўку ўлучалі гарматныя ядры (касцёл у Ка- 
маях). Адзін з беларускіх храмаў канца ХУ - пачатку 
ХУІ стагоддзя - царква ў Кодне- цікавы ўстаўкай на 
галоўным фасадзе з каляровай і пазалочанай паліванай 
кафлі з выявамі святых [179]. 

У сучаснай літаратуры гатычная муроўка мае яшчэ 
некалькі назваў. Польскія даследчыкі часта называюць 
яепольскай. У Польшчы яназнікае ў ХУІ стагоддзі, але 
часадчасу сустракаеццаі ў ХУШ стагоддзі. У гісторыі 
рускай архітэктуры гатычную муроўку называлі ста- 
рарускай. У Расіі яна ўжывалася з другой паловы ХУ 
да сярэдзіны ХІХ стагоддзя і пазней. 

Часіснавання гатычнай муроўкі ў Беларусі можна 
падзяліць надва этапы. Муроўка першага этапу (другая 
палова ХІУ - сярэдзіна ХУ стагоддзя) вызначаецца тым, 
што чаргаваннерубаў і старчакоў незаўжды дакладнае, 
атаўшчыня швоў паміж цаглінамі дасягае 2,5-3 см. У 
другой палове ХУ - першай палове ХУ І стагоддзя га- 
тычная муроўка ўдасканальваецца і робіцца ўзапраўды 
ланцуговай. Таўшчыня швоўзмяншаецца, яны добразаг- 
ладжаныя, часам фугаваныя. Каменная муроўка 
ХІЎ-ХУІстагоддзяў арміравалася драўлянымі брусамі. 
Яны дапамагалі ўнікнуць утварэння шчылін і ўсадкі па- 
будовы пры слабым грунце. У ХУ Пстагоддзі драўля- 
ную арматурузамянілі металёвыя звязы. 

Рэнесансавая муроўка (чаргаванне шэрагаў стар- 
чакоў і рубаў) з'яўляецца ў другой палове ХУ І ста- 
годдзя. У звычайным, больш пашыраным яе варыян- 
це месцы цагляных рубаў супадаюць па вертыкалі. У 
ХУП стагоддзі азначыўся і крыжовы варыянт гэтай 
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муроўкі, калі швы стыкаў рубаў знаходзяцца адзін пад 
адным толькі ў кожным пятым шэрагу цэглы. 

Галандская муроўка, што грунтуецца на чаргаванні 
шэрагаў з адных старчакоў з шэрагамі, дзе старчак за- 
мяняецца наруб, зрэдку назіраецца ў ХУ стагоддзі. Яна 
зафіксаваная даследчыкамі на фасадах замка ў Смаля- 
нах іпалацавага комплекса ў Ружанах [180]. 

УХУЕ ХУЙстагоддзях, асабліваў фартыфікацыйным 
будаўніцтве, карысталіся чыстай старчаковай муроўкай. 
Так, фрагменты такой муроўкі зафіксаваныя намі ў часе 
раскопак перадбрам'я Мірскага замка, якоебыло збуда- 
ванаеў канцы ХУІ- пачатку ХУ Пстагоддзя. 

З другой паловы ХУ Істагоддзя фасады будынкаўзвы- 
чайна поўнасцю атынкоўваюцца, і малюнак муроўкі не 
чытаецца. Гэта выклікала адраджэнне роўнашэраговай 
муроўкі, дзе няма ніякай паслядоўнасці ў чаргаванні 
старчакоў ірубаў. Напрыклад, усе помнікі магілёўскай 
архітэктурнай школы другой паловы ХУП стагоддзя 
маюць роўнашэраговую муроўку фасадаў. 

Аднаўленне розных тыпаў муровак адбываецца ў 
ХІХ - пачатку ХХ стагоддзя, найбольш у архітэктуры 
рамантызму, псеўда- і неаготыкі, мадэрну. У гэты час 
асабліва пашыраеццагатычная муроўка. Яерабілі на цэ- 
ментавай рошчынез фугоўкай швоў. 

Для архітэктуры невялікіх капліц, вясковых касцё- 
лаў іцэркваў, мураваных агароджаў, розных гаспадар- 
чых будынкаў характэрнатгэтак званая «разынкавая» му- 
роўка, калі вялікія камяні абмазвалі вапнай іў яе ўты- 
калі дробныя каменьчыкі, якія здалёк нагадвалі разынкі. 


Дзверы і дзвярныя парталы 


Дзверы таксама важны элемент кожнага будынка, 
асабліва калі ён манументальны. Яны павінны былі ад- 
павядаць шматлікім патрабаванням: не пускаць у жы- 
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лоепамяшканнезімовую сцюжу іхалодны восеньскі ве- 
цер, надзейна ахоўваць маёмасць гаспадара ад'рабаўні- 
коў, паказваць веліч палаца або храма, быць надзейнай 
абаронай адворагаў. 

Уявіць памеры і вонкавы выгляд дзвярэй у дамах 
простых гараджан ХІІ- ХУ І стагоддзяў дапамагаюць 
археалагічныя раскопкі. Яны сведчаць, што ў дамах 
старажытнага Менска дзверы мелі невялікія памеры 
(вышыня дасягала ўсяго 1- 1.6 м, шырыня 0.75-0.9 м), 
знаходзіліся блізка ад столі і адчыняліся ўсярэдзіну 
памяшкання. 

У дзвярных праёмах захаваліся гнёзды для дзвяр- 
нога шыпа-падпятніка. Дзверы на «пятцы» існавалі ў 
Беларусі на працягу ўсяго Сярэднявечча, пра што свед- 
чыць менскі інвентар 1561 года [181]. Вялікую коль- 
касць дзвярных праёмаў (35 штук) прасачылі архео- 
лагі на дзядзінцы старажытнага Берасця. Звычайна іх 
высякалі пачынаючы з узроўню трэцяга-чацвертага 
вянцоў будынка. Шырыня дзвярнога праёму вагалася 
адб3 да 89 см. Дзверы можна было адчыняць унутр Як 
левай, так і правай рукою. Тут знайшлі 33 дзвярныя 
палотны, прычым усе яны мелі «пятку» - выступ унізе 
дзвярнога палатна, на якім паварочваліся дзверы ў гняз- 
дзепарога. Верхняя частка дзвярэй мела выступ для іх 
мацавання ў гняздзе верхняга бервяна, што абмяжоў- 
ваедзвярны праём. 

Палотны дзвярэй, знойдзеныя пад час раскопак у 
Віцебску, сабраныя з дзвюх або трох тоўстых дошак, 
змацаваных драўлянымі планкамі. Планкі ішлі або па- 
ралельна адна адной або наўскос. Ніякае аздобы дзве- 
ры не мелі і выконвалі звычайную ўтылітарную фун- 
КЦЫЮ. 

Усім дзвярам гэтага перыяду адпавядалі іх непасрэд- 
ныя атрыбуты. Ручкі, напрыклад, былі металёвыя. Гэта 
жалезныя колцы дыяметрам 5-8 см, зробленыя з кругла- 
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гаабоперакручанага жгутатаўшчынёю 4-6 мм. Яны мелі 
прабой з складзенай напалам пласціны абострыжня, якімі 
колца ўбівалася ў дзвярную дошку. Форма дзвярных ру- 
чак была нязменнаю да канца ХУІстагоддзя. 

УХУЕ ХУІІстагоддзях з'яўляюцца дзвярныя клямкі, 
якія існуюць адначасова з круглымі ручкамі-колцамі да 
нашага часу. Найбольшае распаўсюджанне фігурныя 
каваныя дзвярныя клямкі атрымалі на мяжы ХІХ-ХХ 
стагоддзяў. 

ДаХУ стагоддзя дзверы замыкаліся з дапамогаю цы- 
ліндрычных здымных або нерухомых накладных зам- 
коў. Корпусцыліндрычнага замка звычайна аздабляўся 
насечкамі або налітаванымі прадольнымі ці колца па- 
добнымі меднымі палоскамі. 

Нерухомыя замкі падзяляюцца на камбінаваныя (з 
драўлянай зашчапкай) ісуцэльнаметалёвыя. Да замкоў 
таксама маюць непасрэднае дачыненне і накладкі з ад- 
тулінай для ключа, якія часта мелі арнамент. Існавалі 
таксама замкі, зробленыя толькі з дрэва. 

Этнографы вылучаюць наступныя канструктыўна- 
функцыянальныя элементы дзвярэй: вушакі, прытала- 
ка, ліштвы (накладныя, звычайна фігурныя планкі ва- 
кол дзвярных ці ваконных праёмаў) ідзвярное палатно 
з клямкай, замком і завесамі [182]. 

Істотна адрозніваліся адзвычайных дзверы храмаў і 
палацаў. Але, на жаль, у манументальных пабудовах 
ХІ ХУ стагоддзяў на тэрыторыі Беларусі яны не заха- 
валіся. Пра іхную форму можна меркаваць толькі па- 
водле аналагаў іпаводле формаў дзвярных праёмаў. 

Шырыняаднагоздзвярных уваходных праёмаў Полац- 
кай Сафіі - 2 м. Значыць, дзверы тут мелі дзве створкі. 
Безумоўна, яны былі багата аздобленыя. У якасці прыкла- 
ду можнаназваць карсуньскія вароты ХІІстагоддзяз Ноў- 
гарадскай Сафіі. Гэтавялікія, двухстворкавыя драўляныя 
дзверы, аздобленыя пазалочанай меддзю. Іх палатно па- 
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дзеленаена шэсць клеймаў - патры кляймы-пласціны на 
кожнай створцы. Кожнаекляймо аздобленаенакладным 
крыжомі іразьбяным гравіраваным арнаментам. Медныя 
лістынпласцінкі прымацаваныя дадраўляных дошак фігур- 
ныміцвікамі, плешкі якіх зробленыя ў выглядзевасьміпя- 
лёсткавай разеткі 183]. Вартазазначыць, што створкі дзвя- 
рэй мацаваліся на каваных круках здапамогаю трох па- 
раў жалезных петляў. 

У адным часевыкарыстоўвалі дзверы і вароты на бе- 
гунах. Так, напрыклад, малы ўваходу Лідскім замку (пер- 
шая палова ХІУ стагоддзя) зачыняўся дзвярыма на бе- 
гунах. Уваходны праём у замак меў спічастую форму 
(найбольшая вышыня 2.45 м). У асновеаркі захаваліся 
два вялікія камяніз круглымі гнёздамі-адтулінамі для 
бегуноў. 

У ХУ стагоддзі ў Беларусі квітнее гатычная архі- 
тэктура. Важным элементам кампазіцыі гатычнага хра- 
ма быў галоўны партал. Ён звычайна размяшчаўся на 
восі галоўнага фасада. Акрамя яго часта існавалі і 
іншыя, дадатковыя ўваходы ў паўночных і паўднёвых 
фасадах. Для аздаблення парталаў у цаглянай готыцы 
розных краін ужываўся самы розны матэрыял: камень 
(Мазовія, Шлёнск, Лівонія), тэракота (Прусія), фасон- 
наяцэгла (Прусія, Лівонія, Літва). Форма парталаў была 
розная. Парталы, аздобленыя фасоннай цэглай, у Літве 
мелі суцэльны перспектыўны адхон і былі зробленыя 
ў выглядзе паўцыркульнай або спічастай аркі. Адхон 
быў складзены з некалькіх шэрагаў аднолькавай фа- 
соннай цэглы нескладанага профілю. На працягу ХУ 
стагоддзя аздабленне парталаў паступова ўскладняец- 
ца. У адхонах парталаў адначасова ўжываецца некалькі 
відаў фасоннай цэглы. У ХУІ стагоддзі спічастыя пер- 
спектыўныя парталы часта ўпісвалі ў прамакутныя 
абрамленні. У якасці прыкладу можна назваць партал 
касцёла св. Ганны [184]. Тагачасная беларуская архі- 


118 


тэктура не вельмі адрознівалася ад літоўскай, бо існа- 
вала натэрыторыі адной дзяржавы. 

З ХУ стагоддзя ў Беларусі з'яўляюцца дзверы на за- 
весах. Такія дзверы зачынялі аркавы цагляны праём у 
паўночна-ўсходняй вежы Лідскага замка, збудаванай 
пры канцы ХІУ -на пачатку ХУ стагоддзя. На адной з 
цаглін мы зафіксавалі след ад колца металёвай завесы, 
на якой трымалася дзвярное палатно. Аркавы партал 
першага паверха вежы быў выкладзены з адмысловай 
фасоннай цэглы, зробленай у выглядзеліста аканта. Пад 
часраскопак замка Вітаўта ў Горадні мы высветлілі, 
што партал гатычнай вежы быў таксама выкладзены 
з фасоннай цэглы. 

Даследаванні А.Кушнярэвіча ва Уселюбскім касцёле 
(ХУ стагоддзе) дазволілі адкрыць замураваны ўваход у 
сакрысцію, дзедзвярны праём зроблены з фасоннай цэг- 
лыскладанага профілю [185]. Выявуаднастворкавых дзвя- 
рэй надвух фігурных завесах з накладным замком мож- 
наўбачыць на гравюры з выданняў Ф.Скарыны першай 
паловы ХУІстагоддзя [186]. Першыя вядомыя нам дзвяр- 
ныя металёвыя завесы зробленыя ў выглядзе стужкі з 
пятлёю на адным канцы 1 фігурным завяршэннем на 
другім. Аналагічныя завесы знойдзеныя намі ў пласце 
ХУІстагоддзя натэрыторыі Крэўскага замка. І 

УХУ--ХУ стагоддзях драўляныя дзверы замкавых, цар- 
коўных ікасцельных брамаў даволі частаабівалі палосамі 
каваных жалезных лістоў. Некаторыя дзверы аздабляліся 
раслінным або геаметрычным каваным арнаментам, зроб- 
ленымз металёвых палосаў ідроту. Данацых часоўдайшлі 
малюнкі каваных дзвярэй Дабравешчанскай царквы ХУІ 
стагоддзя Супраслеўскага манастыра. 

У ХУЙстагоддзі дзверы на завесах часта рабілі ў га- 
радскіх мяшчанскіх і вясковых шляхецкіх дамах. Так 
яны паступова замянілі дзверы на бегунах, якія захавал- 
іся толькі ў гаспадарчых пабудовах. У інвентары 1637 
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года маёнтка Цімкавічы згадваюцца дзверы на петлях і 
круках, з кручкаміі крукамі, атаксамаз жалезнымі клям- 
камі [187]. Значна адрозніваюцца ад дзвярэй часоў го- 
тыкі дзверы палацаў і храмаў эпохі барока і ракако. Са- 
мыя раннія з вядомых нам дзвярэй гэтага тыпу нале- 
жаць да ХУІ ХУЦІ стагоддзяў. Уражваюць сваёй пры- 
гажосцю разьбяныя дзверы касцёла ў вёсцы Крамяніца 
Гродзенскай вобласці (першая палова ХУІІ стагоддзя). 
Яны складаюцца з двух вялікіх драўляных палотнаў, 
устаўленых у мураваны дзвярны праём, ізавяршаюцца 
паўцыркульнай аркай. Ніжнія часткі абодвух палотнаў 
аздобленыя шыкоўнай разьбой у стылі чатырохчастка- 
вай сіметрыі. Такі арнамент, як мы ўжо казалі, быў шы- 
рока распаўсюджаны ў беларускім кафлярствеў першай 
палове ХУ Й стагоддзя. Падобныя дзверы можна ўба- 
чыць іў Глыбоцкім касцёле. 

У канцы ХУІ- першай палове ХУІІ стагоддзя пад 
уплывам італьянскага рэнесансу беларускія палацы і 
храмы пачалі аздабляць разьбянымі каменнымі парта- 
ламі (замкі Радзівілаў у Нясвіжы і Міры). Захаваўся вап- 
няковы партал мяжы ХУЕ ХУІІ стагоддзяў у касцёле ў 
Міры і ў брыгіцкім касцёле першай паловы ХУІІ ста- 
годдзя ў Гродне. Каменныя вапняковыя парталы касцё- 
лазэлементамі арнаменту ў выглядзе акоўкі, з фантас- 
тычнымі грыфонамі 1 раслінамі - яскравы прыклад 
нідэрландскага маньерызму [188]. 

Вялікую цікавасць уяўляе здымак дзвярэй ХХІІ ста- 
годдзя, зроблены ў Магілёве ў канцы 40-х гадоў ХХ 
стагоддзя. Ён упершыню надрукаваны намі ў 1968 го- 
Дзе (гл. Трусов О.А. Двери и их атрыбуты // Строительство и 
архитектура Белоруссии.-1988.-Ле 3-С.35). На ім адлюстра- 
ваныя аднастворкавыя драўляныя дзверы, аздобленыя 
зверху ізнізу. У верхняй частцы знаходзіцца выява ад- 
нагаловага арла, магчыма, пазычанага з герба Рэчы Пас- 
палітай (у склад якой тады ўваходзіў Магілёў), а ў 
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ніжняй -- найбольш цікавай - малюнак вазона, матыву, 
вельмі характэрнага для розных жанраў беларускага ма- 
стацтва: кнігадрукавання, кафлярства, разьбы па дрэве, 
ткацтва. Несумнеўна, што гэтыя дзверы вялі ў дом магі- 
лёўскага купца або рамесніка. 

Вонкавыя дзверы многіх палацаў і храмаў у 
ХУП: ХУШ стагоддзях акрамя разьбяных упрыгожан- 
няў маюць шматлікую металёвую аздобу. Найбольш па- 
шыраныятады былі каваныя дэкаратыўныя цвікі, плешкі 
якіх зробленыя ў выглядзе разнастайных разетак. ГЭэ- 
тыя цвікі ў вялікай колькасці забівалі ў палотны дзвя- 
рэй, плешкі стваралі разнастайныя ўзоры, а канцы загі- 
наліся на супрацьлеглай частцы дзвярнога палатна -- 
такім чынам павялічвалася ягоная трываласць. Дыяметр 
плешкі часам дасягаў 5 см, адаўжыня стрыжня вагала- 
ся ад Эда 20іболей см. 

Суцэльнай металёвай коўкай былі аздобленыя дзверы 
сінагогі ў Старым Быхаве (1640- 1650). Акрамя розных 
геаметрычных іраслінных сюжэтаў тут можна было ўба- 
чыць выявы птушак, пладоў і змяіных галоў [199]. 

Металёвыя каваныя завесы паступова замянілі ста- 
ражытны спосаб навешвання дзвярэй на калаўроце. 
Канцы завесаў фігурна раскоўвалі і надавалі ім абрысы 
лісцяў, ромбаў або выгіналі ў выглядзе лацінскай літа- 
ры 5. Часам палотнішчы завесаў упрыгожвалі- чакан- 
кай рабілі геаметрычны арнамент. 

У культавых пабудовах і багатых палацах вонкавыя 
дзверы мелі вялікія спружынавыя замкі, якія замыкалі- 
ся каванымі ключамі. Вушкі такіх замкоў аздабляліся 
дэкаратыўнымі накладкамі, самымі распаўсюджанымі 
былі розныя варыянты сэрцападобнай формы. Адзін 
такі замок першай паловы ХУ П стагоддзя мы знайшлі, 
калі даследавалі ў 1979 годзе Заслаўскі замак. У раско- 
пе на двары Крэўскага замка намі выяўлена вялікая 
звязка ключоў (13 штук) гэтага ж часу. 
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У ХХІстагоддзі цыліндрычныя замкі знікаюць. Іх 
замяняюць замкіз корпусам у выглядзетрохкутніка, ча- 
тырохкутніка або шара. З'яўляюцца замкі снічнага тыпу, 
уякіхзамыканнеадбываеццаз дапамогаю стрыжня, што 
праходзіць праз дзве правушыны, якія выступаюць з 
корпуса. Пры канцы ХУПІ стагоддзя з'явіліся ішруба- 
выя замкі. 

У ХУШ стагоддзі дэкор дзвярэй атрымаў характэр- 
ныя рысы эпохі ракако, арнамент стаў драбнейшым 
і насычаным, даволі часта - асіметрычным. У якасці 
прыкладу можна назваць двухстворкавыя дзверы з кас- 
цёла кляштара кармялітаў у Глыбокім, якія датуюцца 
1735-1755 гадамі. 

Новы этападраджэння кавальскага майстэрства, звя- 
заны заздабленнем дзвярэй рознымі фігурнымі завесамі- 
накладкамі, адлюстроўвае рысы неагатычнага і 
неараманскага стыляў і прыпадае на другую палову ХІХ 
- пачатак ХХ стагоддзя. Вялікую мастацкую каштоў- 
насць маюць жалезныя акоўкі дзвярэй касцёла Сэрца 
Ісуса ў вёсцы Слабодка Браслаўскага раёна (збудаваны 
ў 1903 годзе). Нягледзячы на кампазіцыйнае адзінства, 
дэталі аковак ніразу непаўтараюцца, што сведчыць пра 
вольную імправізацыю невядомага майстра. 

У старых кварталах многіх беларускіх гарадоў захава- 
лася шмат філёнгавых драўляных дзвярэй ХІХ -- пачатку 
ХХ стагоддзя. Іх разнастайнаеаздабленне ў тагачасных 
стылях - класіцызму, эклектыкі і мадэрну -- сёння можа 
быць прадметам спецыяльнага вывучэння, асабліва пад 
часрэстаўрацыістарой гарадской забудовы. 


Вокны і балконы 


Кожны будынак, асабліва мураваны, патрабуеасвят- 
лення. Гамувокны і ваконныя праёмы, часам па-мас- 
тацку аздобленыя, з'яўляюцца важным элементам кож- 
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нагабудынка. На жаль, першапачатковыя вокны Полац- 
кай Сафіі незахаваліся, таму свой аповед мы пачнем з 
аналізу вокнаў у храмах ХІІ стагоддзя, якія, відаць, У 
значнай ступені нагадвалі вокны сваёй славутай папя- 
рэдніцы. 

Найбольш дэталёва ваконныя праёмы Спасаўскай 
царквы Еўфрасінневага манастыра вывучыў у 1946 го- 
дзе Іван Хозераў. Зробленыя ім зандажы паказалі, што 
ваконныя праёмы першага і другога ярусаў паўночнай і 
паўднёвай сценаў царквы першапачатковыя. Форма ка- 
сых зрэзаў вонкавых адхонаў акна дасягалася з дапамо- 
гаю адмысловай муроўкі- чатырохкутных, спецыяль- 
най формы цаглін, адзін бок якіх скошаны. Абрыс вер- 
ху ваконных праёмаў быў паўцыркульны, пашыранае 
вонкі вусцевокнаў адпаведна мела той самы профіль, 
што іарачкі вакна саміх адхонаў. 

На паўночнай сцяне над ніжнім ярусам вокнаў дас- 
ледчык прасачыў рэшткі рэльефных цагляных аздаблен- 
няў, гэтакзваных «бровак». Броўкі мелі паўцыркульныя 
абрысы, а іх ніжнія канцы пераходзілі ў гарызанталь- 
ныя адросткі («вусікі»). 

У І928 годзе І.Хозераў вывучыў старажытныя вок- 
ны Барысаглебскай царквы Бельчыцкага манастыра. Ён 
высветліў, што вокны ніжняга яруса ў памяшканні нар- 
тэкса царквы мелі падковападобныя абрысы. Падчас 
раскрыцця старажытных вокнаў царквы, якія пазней 
былі закладзеныя цэглай, навуковец знайшоў стара- 
жытныя ваконніцы, зробленыя з хваёвых дошак [190]. 
Вызваленыя ад пазнейшых закладак адхоны вокнаў 
мелі ўнікальны фрэскавы роспісарнаментальнага ха- 
рактару, да таго ж кожнае вакно вылучалася сваёй ка- 
ляровай гамай, нават калі матывы арнаменту і супа- 
далі. Асабліва багата былі аздобленыя тры акны ў па- 
мяшканні нартэкса [191]. 

Мытаксама маем звесткі пра вокны Дабравешчанс- 
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кай царквы ў Віцебску. Аркавыя перамычкі вокнаў тут 
зробленыяз абчасаных камянёў. Амбразуры іх пашыра- 
ліся як унутр, такі вонкі. У найбольш вузкім месцы за- 
хаваліся рэшткі закладзеных у муроўку дубовых ва- 
конніц [192]. 

У помніках гатычнай архітэктуры ХІД- пачатку ХУІ 
стагоддзя захавалася аркавая, паўцыркульная форма 
вокнаў. Доўгі час вокны ў абарончых вежах і замках 
адначасова выконвалі функцыі байніц. Так, байніцы ча- 
тырох ніжніх паверхаў Камянецкай вежы вузкія, шчылі- 
нападобныя іпашыраюцца ўнутр. Чатыры байніцы пя- 
тага яруса маюць спічастую форму амбразур, але яны 
моцнаакругленыя. Адрозна адіншых амбразуры байніц 
гэтага ярусарасшыраюцца нетолькі ўнутр, алеі вонкі 
[193]. 

Захаваліся фотаздымкі пачатку ХХ стагоддзя, на якіх 
добравідаць вокны княскай (жылой) вежы Крэўскага зам- 
ка. Усеяны мелі паўцыркульную форму, вокны другога 
паверха, дзе знаходзіліся княскія пакоі, былі значна боль- 
шымі і шырэйшымі. Княскія пакоі былі размаляваныя 
фрэскамі- іх кавалкі пазней ізнайшлі археолагі. Яшчэ ў 
мінулым стагоддзі ваконныя адхоны вежы захоўвалі сля- 
ды тынкоўкіз фрэскавым роспісам. Захаваліся малюнкі 
гатычных вокнаў вежы, зробленыя ў ХІХ стагоддзі 
графікам Баляславам Гамашэвічам [194]. 

У ХІУ стагоддзі пачалі будаваць і першыя палацы. 
Яны мелізашклёныя вокны (палац у Наваградку), але 
формы іх незахаваліся. Можна меркаваць, што яны зна- 
ходзіліся даволі высока. Гак, вокны княскага палаца ХІЎ 
стагоддзя ў Луцку на Валыні месціліся на вышыні блізу 
2 маддзённай паверхні [195]. 

У аздабленні храмавых фасадаў эпохі готыкі важнае 
значэнне набывае размяшчэнне і форма вокнаў. Спачат- 
ку яны былі невялікімі, спічастымі інагадвалі байніцы, 
часта мелі форму паўцыркульнай аркі. У храмаў канца 
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ХУ-ХУІ стагоддзяў вокны адрозніваюцца большымі 
памерамі. 

Якіпарталы, гатычныя вокны мелі адхоны, якія вы- 
конвалі не толькі дэкаратыўную, але і функцыйную 
ролю. Дзякуючы касому профілю вакол вакна памян- 
шалася таўшчыня сцяны і ў памяшканне трапляла бо- 
лей сонечных промняў [196]. Гым жа часам для аздаб- 
лення вокнаў ужывалася фасонная цэгла. Да прыкладу, 
вокны Уселюбскага касцёла ХУ стагоддзя вылучаліся 
спічастай формай, некаторыя іх завяршаліся паўцыр- 
кульнай перамычкай. Вокны мелі шырокія адхоны, не 
апрацаваныя фігурнай цэглай. Адхоны высокіх спічас- 
тых вокнаў касцёла св. Міхаіла ў Гнёзне абкладзеныя 
двума шэрагамі фасоннай цэглы, якая ўяўляе ў профілі 
хвалістую вырабку. Своеасаблівым фонам для вокнаў 
сталі нішы прамакутнай формы, таксама аздобленыя 
фасоннай цэглай (выкружка) [197]. 

У другой палове- пры канцы ХУІ стагоддзя фор- 
ма вокнаў значна змянілася. У першую чаргу з'явілі- 
ся прамакутныя формы ваконных праёмаў - іх пачы- 
наюць аздабляць філянговай аблямоўкай і ляпным дэ- 
корам. Упершыню невялікія прамакутныя вокны мы 
бачым у вежах замка ў Любчы, што паўстаў якраз у 
тым часе. 

У аздабленні фасадаў Гродзенскага замка, збудава- 
нага Стэфанам Баторыям, выкарыстоўваліся часаныяз 
вапняку і нават мармуру, аздобленыя раслінным арна- 
ментам аблямаванні вокнаў і ваконных пераплётаў. Ка- 
валкі каменнага дэкору рэнесансавага палаца знайшоў 
Я.Вайцяхоўскі ў 1957-1938 гадах, а праз паўвека - аў- 
тар гэтай кнігі. 

Аблямоўка ваконных праёмаў, крыжавіны вокнаў рэ- 
несансавага палаца ў Мірскім замку зробленыя з вапня- 
ковых блокаў імаюць складаную вонкавую прафілёўку. 
Варта дадаць, што шмат якія блокі пад час чарговай 
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пераробкі палаца ў эпоху барока ў ХУП стагоддзі былі 
выбітыя са сваіх месцаў і выкарыстаныя для ніжніх ча- 
стак сценаў іганкаў у будынках гаспадарчых пабудоў, 
надвары івакол замкавых муроў. 

Ваконныя рамы, пра што сведчаць інвентарныя запі- 
сы, рабілі з дрэва і мацавалі з дапамогаю жалезнай ка- 
ванай скабянкі. Шкляныя шыбы ўстаўляліся ў двухтаў- 
ровыя свінцовыя палосы пераплётаў. Аналагічныя 
свінцовыя абкладкі для ваконнага шкла знойдзеныя 
намі іпадчасраскопак на Старым замку ў Гродне. 

Адвыпаданнязрамаў шкляныя шыбкі засцерагалі- 
ся спецыяльнымі вятроўніцамі - іх рабілі з жалезных 
палосаў шырынёю да І см ітаўшчынёю 0.2 см. На загі- 
бах па краях вятроўніцы мелі адтуліны для мацавання 
іх дарамыакна. 

У эпоху Рэнесансу ў Беларусі, асабліва ў грама- 
дзянскім дойлідстве, шырока распаўсюдзіліся балко- 
ны. Слова «балкон» паходзіць з італьянскай мовы і 
азначае агароджаную кратамі, балюстрадай, парапе- 
там пляцоўку на канесольных бэльках, якая выступае 
са сцяны. 

У архітэктуры эпохі Адраджэння і барока- гэта важ- 
ны элемент рытмічна-пластычнай арганізацыі сцяны. У 
культавым дойлідстве адным з відаў балкона з'яўляец- 
ца амбон у каталіцкіх храмах. У Мірскім замку захава- 
ліся зробленыя з вапняку кансолі ад балкона, які зна- 
ходзіўся на другім паверсе (на дваровым фасадзе) пала- 
ца, настыкудвух карпусоў. Балясінаадбалконнай зага- 
родкі, знойдзеная намі пад часраскопак, таксама выта- 
чанаяз вапняку. 

Эпоха барока надае вокнам вельмі разнастайную 
форму. З'яўляюцца крыжовыя формы ў выглядзеразеткі 
або картуша, круглыя, авальныя ды інш. Тады ж пашы- 
раюцца каваныя жалезныя загародкі балконаў як у свец- 
кай, такікультавай архітэктуры. 
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Значнага росквіту ў ХУІ стагоддзі дасягае беларус- 
каекавальскаерамяство. Буйныміцэнтрамі кавальства 
сталі Магілёў, Мінск, Віцебск, Пінск, Гродна. Мясцо- 
выя кавалі выраблялі шматлікія дэталі архітэктурнай 
аздобы, у іх ліку кранштэйны балконаў і балконныя за- 
гародкі. Гэта разнастайныя ажурныя кампазіцыі бе- 
гункамі, меандрамі, картушамі, разеткамі, 5- і С-падоб- 
нымі элементамі. 

У перыяд класіцызму назіраецца імкненне да сімет- 
рыі, раўнамернагазапаўнення ўсяго поля, што нагадвае 
карункавыя перапляценні. Актыўна выкарыстоўваюц- 
ца матывы меандру, бутоны, кветкі, лісце [1 98]. Шмат 
такіх балконаў яшчэзусім нядаўна ўпрыгожвалі старыя 
кварталы беларускай сталіцы [199]. 

У Беларусі захавалася шмат балконаў ХУШ- ХХ 
стагоддзяў. Каваныя або літыя чыгунныя самых роз- 
ных архітэктурных стыляў -- барока, ракако, класіцыз- 
му, неаготыкі, мадэрну, канструктывізму, засаджаныя 
кветкамі, зарослыя дзікім вінаградам, яны здалёку 
вабілі вока падарожніка. 

Толькі ў Гродне можна налічыць больш за 30 ты- 
паў розных балконаў 1 кранштэйнаў для паддашкаў 
над уваходамі ў будынкі. А колькі іх у Пінску, Слоні- 
ме, Гомелі, Мінску, Магілёве, Віцебску! У спалучэнні 
зтагачаснымі ваконнымі рамамі, філёнгавымі дзвя- 
рыма, каванымі ручкамі і ваконнымі кратамі гэтыя 
элементы архітэктурнага дэкору надаюць непаўтор- 
ны каларыт старажытным вуліцам горадоў. Каларыт 
гэты ніў якім разе нельга губляць, бо разам з ім знікне 
ігарадская своеасаблівасць. 

Таму вельмі важна пад час шматлікіх капітальных 
рамонтаў захоўваць старыя дзверы і балконы, рамы і 
агароджы, каб недаць загінуць адмысловым арыгіналь- 
ным «візітным карткам» старых пакояў і будынкаў, на- 


огул такому віду старадаўняй культуры. 
127 


Дахі 


Слова «дах» -- нямецкага паходжання, якое трапіла 
ў нашую мову праз польскую Іазначае канструкцый- 
ную сістэму перакрыцця і накрыцця верхняй часткі па- 
будовы. 

Першыя мураваныя храмы ў Беларусі ў ЎХІ ХІІ ста- 
годдзях накрывалі свінцовымі лістамі--іх шчыльна пры- 
бівалі спецыяльнымі каваныміцвікамі з шырокімі пляш- 
камі непасрэдна да закамараў. Свінцовымі лістамі былі 
накрытыя першыя грамадзянскія будынкі таго часу - 
княскія хорамы. Зліткі расплаўленага і ліставога волава, 
верагодна, свінцу аддаху, археолагі знайшлі пры раскоп- 
ках княскагабудынку ў Гродне. Аднак, на жаль, аднавіць 
форму даху мы не маем магчымасці. 

Гатычная архітэктура вынайшла новыя, зусім іншыя 
формы даху. Так, напрыклад, апошні пяты ярус Камя- 
нецкай вежы ХШ стагоддзя быў перакрыты цагляным 
купальным скляпеннем з патоўшчанымі рэбрамі. Яны 
заканчваюцца ўнізе невялікімі кранштэйнамі і вузкім 
паяском, які праходзіць кругом па сценах вежы. На 
ўзроўні пазух скляпення, у сценах вежы, ёсць Чадтулі- 
ны - каналы для адводу вады [200]. 

Падчасраскопак Старога замка ў Гродне археолагі 
знайшлі абгарэлую канструкцыю з дубовых брусоў 
І5х І Эсміхваёвых дошак, змацаваных каванымі жалез- 
нымі цвікамі. Даследчыкі лічаць, што гэта, магчыма, 
рэшткі гонтавай стрэшкі-навесу надбаявым насценным 
ходам замка ХІУ стагоддзя [01]. 

У Беларусі з даўніх часоў вядомыя дахі вянковай 1 
каркаснай канструкцыі. Асноўныя тыпы дахаў вянко- 
вайканструкцыі: шатровыя ў цэнтрычных збудаваннях 
ідвухсхільныя закотам, дзе матэрыял пакрыцця непас- 
рэдна ўкладваўся на канструкцыі перакрыцця. Сярод 
розных тыпаў дахаў каркаснай канструкцыі найбольш 
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дасканалы кроквенны - з яго з'яўленнем вольныя ад 
нагрузкі шчыты набылі значэнне важных элементаў 
архітэктурнага дэкору. 

У асноветакога даху, уласцівага для храмаў і замкаў 
Беларусі гатычнага перыяду, ляжаць кроквы - драўля- 
НЫЯ (хваёвыя) брусы, верхнімі канцамі злучаныя пад 
вуглом, а ніжнімі прымацаваныя да бэлек або да верх- 
няга вянка падоўжных сценаў. Кроквы падзяляюць на 
нахіленыя (выкарыстоўваліся ў жылых дамах з пралё- 
там 5 8 м) і віслыя (у манументальных збудаваннях 
з пралётамі 8-20 м і высокім дахам). У архітэктуры 
Беларуа найбольш пашыраныя кроква-рыгельныя фор- 
мы [202]. 

Верхняе рабро (грабень) двухсхільнага даху ў бела- 
рускім дойлідстве атрымала найменне вільчык, або 
вільчак. У пабудовах ХУ- ХУП стагоддзяў вільчак на- 
крываўся спецыяльнай паўцыркульнай дахоўкай, што 
мацавалася да яго спецыяльным цвіком, дзеля якога да- 
хоўка мела адпаведную адтуліну. 

З ХУІстагоддзя пашыраюцца вальмавыя (з залоб- 
камі, прычолкамі, дымнікамі) і трохсхільныя дахі. У часы 
барока выкарыстоўвалі высокія складаныя дахі (лама- 
ныя, ярусныя, мансардавыя). Для будынкаў эпохі класі- 
цызму ўласцівыя невысокія двухсхільныя дахі з фран- 
тонамі [203]. 

Адным з дэкаратыўных элементаў даху сярэднявеч- 
нага манументальнага будынка быў дымнік, яго часам 
аздаблялі разьбою, а ў культавых пабудовах -- нават 
аб'ёмнай скульптурай. 

Акрамядымнікадахізамкаў, вежаў, ратушды іншых бу- 
дынкаў упрыгожвалі флюгеры (ветранікі). Гэтае слова 
прыйшло да насз нямецкай абогаландскай мовы праз рус- 
кую Іазначае «крыло». Гэтая прылада складаеццаз мета- 
лёвай пласцінкі і((флюгаркі)і івертыкальнай нерухомай вод, 
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Кожны вандроўнік ХУІ ХУШ стагоддзяў, які пады- 
ходзіў дагарадской брамы, здалёку бачыў на вежах замкаў 
ібажніц, на званіцах стромкімратушскім даху шматлікія 
флюгеры, якія абозіхацелі насонцы срэбрам іпазалотай, 
абовылучаліся стромкімі абрысамі нафонеаблокаў іхмар. 
Нездарма нашы продкі называлі іх ветранікамі, бо многія 
флюгеры круціліся вакол сваёй восі і паказвалі накірунак 
ветру. Якіх толькі выяваў і сімвалаў небыло на старажыт- 
ных ветраніках! Гэта і герб магната на замкавых вежах 
Любчанскагазамка, і анёлз трубой на вежы Гродзенскага 
фарнага касцёла, ісцяжкірознай йформыздатамі будаўніц- 
тва навясковых каплічках, царкоўных брамах, жылых і 
гаспадарчых будынках. 

Адным з самых старажытных з'яўляецца ветранік з 
гербам уладальнікаў Любчанскага замка - Радзівілаў і 
датай 1581 [204]. Захаваліся шматлікія апісанні магі- 
лёўскіх ветранікаў ХУ П стагоддзя. Гак, Грыумфальную 
гарадскую браму, збудаваную ў 1660 годзенад берагам 
рэчкі Дубровенкі, аздабляў складаны трох'ярусны флю- 
герувыглядзебляшанай пазалочанай лятучай «Пагоні» 
- герба Вялікага Княства Літоўскага, сцяжка і пазалоча- 
най зоркі на самым версе. 

Ветранік на Ільінскай браме (збудаваная ў 1686 го- 
дзе) уяўляў сабою жалезны штыр вагою 26 фунтаў, на 
які былі прымацаваныя выразаныя з двух «аркушей» 
бляхі дзяржаўны герб «Пагоня» і непасрэдна сцяжок вет- 
раніка. Герб «Пагоня» быў пасярэбраны, а сцяжок-флю- 
гарка -- пазалочаны [205]. 

Ратушу ў мястэчку Смаляны пад Воршай у ХУШ 
стагоддзі аздабляў ветранікз дзяржаўным гербам «Па- 
гоняй» - «медяной, позолоченной малярским золо- 
том» [206]. Нам удалося сфатаграфаваць ветранік 
культавага паходжання, які заўважылі беларускія рэ- 
стаўратары пад час вандровак па Гродзенскай воб- 
ласці, з датай 1783 год [207]. 
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Кафляныя печы і каміны 


Гісторыю беларускай керамікі, пачынаючы ХІУ ста- 
годдзя, нельга ўявіць без такой спецыфічнай галіны ган- 
чарнай вытворчасці, як кафлярства. 

Вытворчасць і ўжыванне кафлі шырока распаўсю- 
джаныя натэрыторыі Беларусі. Дастаткова сказаць, што 
ніадзін будынак, замак або палац, сядзіба заможнага 
ўладара або ратуша, карчма ці сялянская хата ў ХІХ - 
напачатку ХХ стагоддзя неабыходзіліся без печаў, аз- 
добленых кафляй самых розных тыпаў, памераў, коле- 
раў, багата аздобленых выяўленчымі матывамі, сюжэ- 
тамі, падпарадкаванымі грамадскім уяўленням часу, 
стылёвым асаблівасцям ігустам насельніцтва, ладу яго- 
нага жыцця. Бясспрэчна, што такое месца кафля заня- 
ла дзякуючы ролі печы ў жыцці чалавека, якая неаб- 
мяжоўвалася толькі гаспадарчай: захаваннем агню, 
прыгатаваннем ежы, ацяпленнем памяшкання. Пабу- 
дова печы, як сведчаць старажытныя паданні і абра- 
ды, звязаная з унутраным светапоглядам чалавека, з 
яго верай у светлыя і цёмныя сілы. Відавочна і тое, што 
печ, яе мастацкае ўвасабленне цесна спалучаліся з 
жылым асяроддзем: архітэктурай, дэкаратыўна-ўжыт- 
ковым мастацтвам, вопраткай. 

Першыя вядомыя кафлі на тэрыторыі Беларусі на- 
лежаць да пачатку ХІУ стагоддзя і маюць назву гарш- 
ковыя. 

Як жа выглядалі першыя кафляныя печы ХІЎ-ХУ 
стагоддзяў? 

Даследчыкі сцвярджаюць, штотаршковая кафлязкруг- 
лым або шматпялёсткавым вусцем замацоўвалася ў целе 
печы незалежна адна ад адной. Іх донца было жаравой 
часткаю, а ўнутраная камера выкарыстоўвалася для кан- 
векцыі цёплага паветра [208]. Сама печка, на думку наву- 
коўцаў, уяўляла сабою купалок, злеплены з гліны на 
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драўляным ці сплеценым з лазы каркасе. Скляпенне печы 
знаходзілася на глінабітным цокалі, умацаваным камя- 
нямі або бітай цэглай [209]. Гэта пацвярджаецца нашымі 
раскопкамі ў Лідскім і Мірскім замках. Знойдзеныя там 
поды печаўз гліны, бітай цэглы і дробных камянёў ма- 
юць невялікія памеры (каля І кв. м). 

Цэлую печкутакогатыпу знайшлі некалі ў вёсцы Кро- 
шын Баранавіцкага раёна. Яна была авальнае формы, 
зробленая з гліны і аздобленая кафляй з чатырохпялёст- 
кавым вусцем [210]. 

Аднак існавалі печы ібольшых памераў. Іх рэканст- 
рукцыю на асновераскопак П.Рапапорта княскага пала- 
ца ў Полацку прапанаваў Ю.Заяц. Адназ печак была 
зробленая на падушцы з вільготнай гліны таўшчынёю 
10-12 см, уаснове якой на прадольнай пячной восі былі 
пакладзеныя чатыры бервяны. Шырыня падушкі магла 
дасягаць 3,5 м. Зверху была зробленая надзейная плат- 
форма для печы. У яеаснову таксама пакладзены тонкія 
бярвёны, а сама яна выкладзенаяз чырвонай гліны 1 кеп- 
ска абпаленай брусковай цэглы. Даўжыня яе 2.25 м, шы- 
рыня2)5 м. Звонку печ абмазалі глінянай рошчынай шэ- 
рагаколеру. Гаўшчыня абмазкі блізу З см. 

На гэтую платформу паставілі под печы памерам 
0.8х1.7 м. Чалеснікамі (вусцем) печ была павернутая на 
ўсход. Яна мела невысокія прамыя сценкі, якія плаўна пе- 
раходзілі ў скляпенне. Гаўшчыня сценак- каля 40 см. Ас- 
ноўная частка печы мела памеры блізу 2, Іх1,6 м. Кафлю ў 
такой печы неклалі суцэльнымі шэрагамі, а ўмуроўвалі ў 
сценкі і скляпенне печы асобна. Гэта стварала шэрагі ў 
паралельным або шахматным парадку [21 1]. 

Напрацягу ХІЎ-ХУ стагоддзяў бачым марудныя, але 
ўпартыя няспынныя пошукі! вынаходніцтвы нетолькі 
ў вытворчасці, алеі ў канструкцыі самой кафлі. Ададзін- 
кавых умураваных у глінабітную печ кафляў-гаршкоў 
пачаўся пераход да печаў, поўнасцю складзеных з кафлі. 
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Гліна- асноўны напаўняльнік канструкцыі і будаўнічы 
матэрыял- цяпер ужываецца як маса-звязь паміж каф- 
лямі. Жаданнешчыльней паставіць цыліндрычныя кафлі 
з круглым вусцем адну за другой вымушала мяняць іх 
форму. 

Адфармаваныя адмысловым наляпным спосабам з 
дапамогаю маларухомага кола, з грубай малапластыч- 
най масы цыліндрычныя кафлі з круглым вусцем непад- 
даваліся наступнай механічнай апрацоўцы. Менавіта ў 
гэты перыяд, на працягу амаль некалькіх стагоддзяў ро- 
бяцца захады іідуць пошукі, каб пераадолець статыч- 
насць векавых прыёмаў ляпной керамікі. 

Мы бачым, як круглае вусце то ледзь-ледзь угіна- 
ецца, то да яго робяць налепы або спалучаюць прагі- 
ныз налепамі. Голькі адмаўленне адгрубай масы, пе- 
раходда больш тонкай і пластычнай дазваляе надаць 
вусцю выразны трох- ці чатырохпялёсткавы малюнак, 
абрысы роўнабаковага трохкутніка ці квадрата. З'яў- 
ляецца мноства розных варыянтаў гаршковай кафлі: 
ад высокіх і вузкіх да шырокіх і нізкіх. Узнікаюць 
кафлігэтак званага міскавага, талеркавага ды іншых 
тыпаў. 

Цяга да дасканаласці апрацоўкі і падгонкі формаў 
кафлі адна да другой, выраўноўвання сценак 1 памераў 
змушае ўжываць драўляныя формы, з дапамогаю якіх 
ганчарнай загатоўцы надавалася тоеці іншае (трохкут- 
нае або квадратнае) вусце, у выніку кафля набывала 
выгляд стандартызаванай будаўнічай адзінкі -- модуля. 
Выкарыстоўваючы кафлю як формаўтваральны элемент, 
спалучаючы тыяці іншыя тыпы ў пэўным парадку і коль- 
касці, народныя майстры стваралі печы самых розных 
кампазіцыйных рашэнняў, падпарадкоўваючы іх архі- 
тэктурнаму асяроддзю. Ужо на гэтай ступені развіцця 
адчуваецца мастацкае асэнсаванне, якое дазволіла па- 
новаму ўбачыць ролю печы ў інтэр'еры, бо яна набыла 
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не толькі ўтылітарна-функцыйную, але і мастацкую 
вагу. 

Печы, складзеныяз кафлі, пачалі надаваць вырашэн- 
ню інтэр'ераў мастацкі духоўна-вобразны змест, займаць 
вядучаекампазіцыйнаегучанне. На мяжы ХУ - упачат- 
ку ХУІстагоддзя пачынае ўжывацца паліва, якая ўзба- 
гаціла мастацкую палітру кафлі, палепшыла яеўтылітар- 
ныя якасці, надала кафлі большую каштоўнасць. 

Увага да выяўленчых сродкаў, пошук мастацкай мовы 
немаглі неадбіцца нарэканструкцыі формы кафлі, якая 
іназіраецца пры канцы ХУ - на пачатку ХУІ стагоддзя. 
Асновай такой перабудовы паслужылі міскавыя і талер- 
кавыя кафліз традыцыйнымі для ганчарных вырабаў 
малюнкамі наднеў выглядзе прамых ці хвалістых ліній 
або слядоў адпальцаў рук пасля выпрацоўкі на коле. На 
днетакой кафлі зручна рабіць узоры, бо яе невысокія 
борцікі неперашкаджалітэтаму. Алетакую кафлю было 
складана мацаваць у будове печы. Менавіта тады і па- 
чалі да донца прырабляць гэтак званую «румпу» - вы- 
раблены на ганчарным колегліняны цыліндрык такога 
ждыяметру. 

У выніку з'яўляецца новы тып кафлі- гэтак званы 
«каробкавы», дзе дно кафлі ранейшага тыпу наблізіла- 
сяда вусця, авенца вусця стала выконваць ролю высо- 
кай рамкі. Па баках румпы рабіліся дзіркі для замаца- 
вання кафлі ў сценцы печы. Наблізіўшыся да вонкавай 
паверхні, ранейшае дно стала вонкавай пласцінай з на- 
несеным на яе паверхню малюнкам. 

Вялікім попытам карысталіся кафлі, палітыя паліваю, 
якая надавала вырабам большую трываласць. Яны ле- 
пей адпавядалі гігіенічным патрабаванням, мелі боль- 
шае мастацкае ўздзеянне за кошт колеру і бляску. Склад 
палівы трымаўся ў сакрэце, а майстар, які яго ведаў, 
карыстаўся пашанай і лічыўся лепшым сяродганчароў. 
З канца ХУ стагоддзя спачатку для посуду, апотым ідля 
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кафлі ўжываецца сырая свінцовая паліва. 

З'яўленнерэльефнай каробкавай кафлі змяніла І фор- 
му кафлянай печы. Яна павялічваецца ў памерах іста- 
новіцца аздобай жылога памяшкання. У Германіі ўжо ў 
сярэдзіне ХУ стагоддзя ў інтэр'еры вялікую ролю па- 
чынаюць граць кафляныя печы. 

У ХУІстагоддзі ў Беларусі рабілі камбінаваныя печы, 
дзе ніжні ярус складаўся з міскавай кафлі, а верхні - з 
каробкавай. Развал такой печы сярэдзіны-- другой пало- 
вы ХУІ стагоддзя мы знайшлі на тэрыторыі Лідскага 
замка. Печка мела прамакутны ў плане под памерам 
ІібхІ 4 м, зроблены з камянёў і бітай цэглы на гліне. За- 
хаваўся следадслупа, на якім, верагодна, трымалася кан- 
струкцыя печы. Гэта адтуліна глыбінёю 50 см і дыямет- 
рам 20 см. Рэшткі такой самай камбінаванай печы сярэ- 
дзіны ХУ І стагоддзя мы адкапаліі ў Мазыры. Магчыма, 
падобныя печы былі ў Заслаўскім замку [212]. 

Зялёная паліваная кафля першай паловы ХУ І стагод- 
дзяз круглай румпайз насечкамі і рэльефнай вонкавай 
пласцінай знойдзеная ў часе будаўнічых працу Мінску. 
Варта зазначыць, што глыбокімі насечкамі ў выглядзе 
сеткі (зробленыя вострай трэскай па сырой гліне для 
лепшага замацавання кафліны ў аблямоўцы печы), пак- 
рытая ўся паверхня румпы адпаведных мінскіх і 
мазырскіх кафляўтаго часу. 

У першай палове ХУІ стагоддзя беларускія кафляры 
авалодалі высокім мастацтвам вырабу шматколернай па- 
ліхромнай кафлі. Вытворчасць такой кафлі была нятан- 
най, печку з паліхромнай кафлі мог мець заможны ча- 
лавек. Таму ізнаходзяць такую кафлю пры раскопках 
магнацкіх палацаў або дамоў заможных гандляроў і ра- 
меснікаў. 

Каларыт складаўся з белага, жоўтага, светлага і цём- 
на-зялёнага, блакітнага, цёмна-сіняга і карычневага ко- 
лераў. Вельмі паказальна ітое, што сюжэты малюнкаў, 
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размаляваных фарбамі, на першым часе паўтаралі ста- 
рыявыявы натэракотавай кафлі або адпавядалі мінула- 
му «мураўлёнаму» перыяду. Рэшткі шыкоўных кафля- 
ных печаў, складзеных з паліхромных кафляў канца 
ХХІ- пачатку ХУІІ стагоддзя, вывучаныя намі ў часе 
раскопак Мірскага замка. Сабраныя ўсетыпы тагачасо- 
вага пячнога набору: сцянныя, палавінныя, кутнія, пая- 
савыя, гзымсавыя кафлі, каронкі, або гарадкі, кафля-да- 
хоўка, якою пакрывалі купалы печаў, ды інш. На адной 
з каронак ёсць дата - 1583 (год). 

Адначасоваз паліванай даволі часта ў адных і тых 
жа гліняных ці драўляных формах выраблялі і непа- 
ліваную, або тэракотавую, кафлю. Часам кафляры 
пакрывалі паліваю толькі большую пярэднюю част- 
ку кутніх кафляў, якія складалі галоўны фасад каф- 
лянай печы. Бакавыя ж часткі кафляў, што выходзілі 
на бакавыя пячныя фасады, заставаліся без палівы. 
Часта непаліваныя кафляныя печы бялілі крэйдай. 

Асноўную паверхню печаўз Мірскага замка складалі 
кафлі, аздобленыя разнастайным раслінным арнаментам, 
а ў цэнтральнай частцы ўмуроўваліся геральдычныя 
кафлі з выявамі герба князёў Радзівілаў -- гаспадароў зам- 
ка. Навыраб мірскіх кафляў ішла белая прыглушаная па- 
ліва, сіняя глухая- кобальтавая, цёмна-карычневая--мар- 
ганцавая, глухая жоўтая- зафарбаваная вокіслам сурмы, 
светла-зялёная- сумесь жоўтай ісіняй. Выразнасць ма- 
люнка падкрэсліваў рэльеф. Паліхромныя кафлі першай 
паловы ХУЛІ стагоддзя, падобныя на мірскія, адкапаў 
І.Чарняўскі ў Гальшанскім замку. Яны вылучаюцца выя- 
ваміз манаграмамі Сапегаў. 

Натуральна, што інтэр'еры магнацкіх палацаў аз- 
даблялі паліваныя кафлі-медальёны без румпы з выя- 
вамі гербаў уладальнікаў. Такія кафлі - ізялёнаналі- 
ваныя, і паліхромныя - знойдзеныя аўтарам пад час 
раскопак Мірскага замка. 
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З ХУЙ стагоддзя ў выяўленчую тэматыку трывала 
ўваходзяць «геральдычныя сюжэты». Здаецца, ніводная 
тагачасная печ непабудаваная без кафліз геральдыкай. 
Былі нетолькі адзінкавыя ўстаўкі, але часам і ўся печ. 
выкладваласяз кафляў аднаго тыпу. Гэтагербы гарадоў, 
цэхавых аб'яднанняў, магнатаў і шляхты, царкоўная 
эмблематыка. Сярод царкоўнай эмблематыкі на тэры- 
торыі цэнтральнай і ўсходняй Беларусі ў ХУ Істагоддзі 
была пашыранаякафляз манаграмай Ісуса Хрыста, улас- 
цівая для ордэна езуітаў. Такая кафля знойдзеная ў По- 
лацку, Смаленску, Мсціславе, Мінску ды іншых гара- 
дах Беларусі. 

Ніжнюю частку кафлянай печы другой паловы ХУП 
стагоддзя, якая захавалася на вышыню І.І м «археолагі 
знайшлі ў ў Міры [213]. Пачынаючы ХУІстагоддзязвесткі 
пра шматлікія кафляныя печы розных тыпаў неаднаразо- 
вазгадваюцца ў пісьмовых крыніцах. Упершыню кафля- 
ныя печы ў пабудовах на тэрыторыі Старога замка згад- 
ваюцца ў «Пісцовай кнізе Гродзенскай эканоміі», напіса- 
най у ХУІ ХУІІ стагоддзях. Гэтая надзвычай цікавая 
пісьмовая крыніца ўтрымліваезвесткі пра наяўнасць у 
тагачасным замку больш за тры дзесяткі кафляных пе- 
чаў. Ёсцьзгадкі празялёную паліваную кафлю, а таксама. 
пра «печы белыя» або «печы кафлі белай». Раз кафлі, пак- 
рытыя белай паліваю, з'яўляюцца ў значнай колькасці 
толькіў ХУШ: ХІХ стагоддзях, дык гаворка, відаць, ідзе 
пра печы са звычайнай тэракотавай кафлі, якая потым 
была пабеленая. Дарэчы, непаліваную кафлю саслядамі 
пабелкі мы сустракалі неадзін раз у часераскопак у роз- 
ных гарадах Беларусі. 

Цікава зазначыць, што ў адным з будынкаў гродзенс- 
кага замка знаходзілася печ «віленскай работы». Мяр- 
куючы па назве, можна думаць, што яна была аблямава- 
ная дарагой паліхромнай рэльефнай кафляй, зробленай 
па спецыяльнай замовевіленскімі майстрамі. Таму не 
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выпадкова некаторыя віды паліхромных кафляў, зной- 
дзеныя намі побач з палацам Стэфана Баторыя, не ма- 
юць аналагаў у іншых беларускіх гарадах і замках. 

Гартаючы старонкі і«Пісцовай кнігі», можнаатрымаць 
звесткі інаконт канструкцыі кафляных печаў. Былі печы 
з зялёнай кафлі на чатырох слупках з арэхавага дрэва, 
печы з комінам, белая круглая печ, а таксама печ з улад- 
каваным у яе катлом [214]. 

У архіўных вопісах ХУІП стагоддзя інтэр'ераў 
Мірскага замка згадваліся 16 камінаў і 17 печаў рознай 
формы іколеру: прамакутныя і круглыя, з карычневай, 
жоўтай і белай кафлі, часам з пазалотай [215]. 

У архівах нават захаваліся малюнкі печаў ХУП ста- 
годдзя, якія нам удалося надрукаваць. Адшукалі мы і 
апублікавалі здымак 40-х гадоў ХХ стагоддзя з выявай 
круглай кафлянай печы ХУІ стагоддзя, якая стаяла не- 
калі ўаднымз каталіцкіх кляштараў у Слоніме [216]. 

Падчасраскопак у г.п. Дзісна на Віцебшчыне архео- 
лагізнайшлі фрагмент пячной дугі, дэкараванай штам- 
пам-сетачкай, ітры кавалкі адгліняных пячных засла- 
нак. Адназ іх мела ручку. Гаўшчыня засланкі 1.7-2 см, 
па краях вонкавага боку ідзе бардзюр шырынёю 2,5- 
27 смівышынёю 0,5 см. Вонкавая паверхня абмазаная 
вадкай чырвонай глінай. Памеры - 5,2х3- см. Такім 
чынам, даследчыкі змаглі прапанаваць рэканструкцыю 
чалеснікаў ХХІІ стагоддзя, закрытых глінянай заслан- 
каю [217]. 

У рукапісным аддзеле бібліятэкі Кіеўскага Сафійс- 
кага сабора беларускі гісторык Г.Галенчанка знайшоў 
унікальныя чарцяжы некалькіх варыянтаў каміна для 
цэнтральнага палацавага корпуса Нясвіжскага замка, 
зробленых пры канцы ХХІ стагоддзя італьянскім архі- 
тэктарам Бернардоні [218]. 

На працягу ХУШ стагоддзя важнае месца ў арганіза- 
цыі інтэр'ераў па-ранейшаму належыць кафляным пе- 
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чам. Незважаючы на ўплыў матываў класіцызму ў архі- 
тэктуры палацаў і сядзіб, іх інтэр'еры яшчэ доўгі час 
мелі рысы позняга барока! ракако. Заставалася імкнен- 
непраславіць асобу гаспадара, паказаць яго грамадска- 
эканамічны статус. Сцены інтэр'ераў напаўняюцца 
шматколернай скульптурай, ляпнінай, разьбой. ІШыро- 
ка выкарыстоўваліся мармур, крышталь, пазалочаная 
бронза. У каляровым вырашэнні інтэр'ераў пераважалі 
пастэльныя тоны. Сцены парадных залаў упрыгожвалі 
вялізнымі карцінамі, акантаванымібагата арнаментава- 
нымі рамамі і багетамі. 

Не саступалі гэтаму гучанню і кафляныя печы. У 
пачатку ХУІ стагоддзя паступова на замену рэльеф- 
ным паліхромным кафлям прыходзяць размаляваныя 
з гладкай паверхняй. Замена адбывалася паступова і ў 
некалькіх напрамках. З аднаго боку, традыцыйны рэ- 
льеф застаецца без зменаў, але каляровая палітра 
спрашчаецца, па белым фоне рэльеф размалёўваецца 
кобальтам. Потым рэльеф знікае, гладкую белую па- 
верхню размалёўваюць сінім кобальтам, зялёнымі, жоў- 
тымі ікарычневымі эмалямі. Малявалі галінкі, кветкі, 
букеты. З іншага боку, рэльеф павялічваецца, перахо- 
дзячы ў гарэльефы і аб'ёмную скульптуру, якія ўпры- 
гожвалі куты печы, фрызыі іцокаль. Выкарыстоўваюц- 
ца балясіны, вітыя пілоны. Пад уплывам класіцызму 
ўваходзяць у моду вялікія роўныя паверхні печаў у спа- 
лучэнні з высокім гарэльефам. Характэрныя асаблі- 
васці: геаметрычнасць, ураўнаважанасць, падпарадка- 
ванасць сіметрыі, выразна акрэсленыя профілі і дэталі. 
Акрамя раслінных матываў, галінак дуба ці лаўра, спле- 
ценых у гірлянды, вянкі, букеты, з'яўляюцца геамет- 
рызаваныя матывы: ромбы, разеткі, картушы. 

Як фасады палацаў, так і інтэр'еры падпарадкоўва- 
ліся адзіным мастацка-дэкаратыўным формам і прыё- 
мам. Складаюцца печы ў выглядзе калонаў, шмат ярус- 
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ў у Мір. Подкафлянай печы ХУІІ ст. 
Раскопкі А.Краўцэвіча. 
Малюнак печы ХХІІ ст., 
аблямаванай кафляй 
з «дывановым» арнаментам. 


Рэканструкцыя 
кафлянай печы 
ХУЙст. 

з Гальшанаў. 





Рэканструкцыя 
кафлянай печы 
ХУІЦ ст. з Гальшанаў. 
Раскопкі А.Кушнярэвіча. 
Мастак Э.Дзмітрыеў. 
(Абедзьве рэканструкцыі 
друкуюцца ўпершыню.) 


Кафляная печ канца ХУЛ11- пачатку 
і. ХІХ стагоддзя. Жамыслаў Іўеўскага 
і раёна. Здымак А.Кушнярэвіча. 1987 г. 
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Стары замак у Гродне. 
Фрагмент драўлянай падлогі 
ХУП-ХУЦ стст. 
Раскопкі аўтара. 


Стары замак у Гродне. 
Драўляны дрэнаж 
ХУІ ХУП стст. 
“Раскопкі аўтара. 
Друкуецца ўпершыню. 


Мураваная агароджа ХУП ст. 
з абарончай вежай і брамай. Каваная брама 
Брыгіцкі касцёл ікляштар ХІХ -пачатку ХХ ст. 
у Гродне. Вёска Вузела 
Браслаўскага раёна. 
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ных цыліндраў, абеліскаў, якія ставіліся на багата дэка- 
раваныя цокалі. Верхнюю частку печы ўпрыгожвалі пра- 
філяваныя франтоны, гзымсы гарэльефная ляпніназ вы- 
явамі завіткоў, скруткаў, маскаронаў, німфаў. Раслінна- 
постацевы гратэск, які стваралі выявы людзей, жывё- 
лаў, раслін, пераходзіў у рытмічны арнаментавы ўзор. 
Своеасаблівае кампазіцыйнае вырашэнне- белая глад- 
кая паверхня іспалучэннегарэльефных і скульптурных 
уставак, падпарадкаванае сіметрычнай схеме, рабіла 
надзвычай высокаеэмацыйнае ўражанне, як, напрык- 
лад, печз маёнтка Радзівілмонты. 

Вытворчасць кафлі, дзе высокі рэльеф месцамі пера- 
ходзіў у скульптурныя элементы, а памеры кафлізначна. 
павялічыліся, ужо незмяшчалася ў рамках былой тэх- 
налогіі. Гліняныя і драўляныя формы саступаюць мес- 
цагіпсамадэльным--яны прынеслі новую якасць ізначна 
падвысілі культуру вытворчасці. 

З другой паловы ХУІІІ стагоддзя выяўленчыя дэка- 
ратыўныя матывы аздаблення печаў пачынаюць узбага- 
чацца малюнкамі на гістарычную тэму, батальнымі і 
жанравымі сцэнамі, пейзажамі. Прыкладамі для малюн- 
каў на кафлі служылі карціны замежных і тутэйшых 
мастакоў, ілюстрацыіз кніг, абразы, вырабы дэкаратыў- 

а-ўжытковага мастацтва. 

Данашых часоў захавалася ўнікальная печ, абляма- 
ваная размаляванай кафляй ХУШ- пачатку ХІХ стагод- 
дзя ў шляхецкай сядзібе Жамыслаў Іўеўскага раёна 
Гродзенскай вобласці. Гэта складаная двухпавярховая 
пабудова шматграннай формы. Ніжняя іверхняя часткі 
печы аблямаваныя кафляй з расліннымі ды геаметрыч- 
нымі ўзорамі. Цэнтральную частку печы ўпрыгожваюць 
кафліны з рознымі сюжэтнымі сцэнкамі. 

Побач з кафлямі складанай канфігурацыі, пакрытых 
белымі эмалямі і ўпрыгожаных роспісам, працягвала 
бытаваць традыцыйная кафля, палітая празрыстымі зя- 
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лёнымі, карычневымі, рудымі палівамі, дэкараваная ма- 
тывамі граспрацаваныміяшчэ ўканцы ХУІ-- пачатку ХУП 
стагоддзя. Гакаяз'ява тлумачыццатым, што разамз фаб- 
рыкамі, падпарадкаванымізаможным уладальнікам, якія 
выконвалі замовы самых багатых людзей, працягвалі існа- 
ваць шматлікія саматужныяганчарныя майстэрніз болын 
таннай прадукцыяй - яны надавалі вытворчасці свое- 
асаблівы народны каларыт. Багатыязамоўцы спрыяліды- 
ферэнцыяцыі ганчарнай вытворчасці, якая назіраеццаз 
канца ХУШсстагоддзя. 

У якасці прыкладу прывядзём дзве рэканструкцыі 
кафляных печаў, складзеных з зялёнай паліванай кафлі, 
зробленыя мастаком Э.Дзмітрыевым паводле матэрыя- 
лаў знашых раскопак у Мсціславе. Адна печка склада- 
еццаз розных тыпаў кафлі, аздобленых раслінным ар- 
наментам. Верхні ярусдругой печы аблямаваны сцян- 
ной кафляй з геральдычнымі выявамі, а ніжні - аздоб- 
лены кафляй, вонкавая пласціна якой мае малюнак, што 
складаецца з некалькіх разетак [219]. 

Вялікі попыт на кафляныя вырабы, новая тэхналогія 
з выкарыстаннем гіпсавых формаў, адмаўленнеадган- 
чарнага кола, разладцэхавай сістэмы рамеснікаў, падзел 
працы ствараюць умовы для вылучэння кафлянай выт- 
ворчасці ў самастойную галіну. Акрамя магнацкіх фаб- 
рык і невялікіх заводаў узнікаюць капіталістычныя 
прадпрыемствы па вырабе кафлі. 

Найбольш цікавыя кафляныя печы і каміны гэтага 
часу захаваліся ў Лошыцкай сядзібе ў Мінску. Гэта 
ўнікальныя помнікі архітэктуры эпохі мадэрну [220]. 


Добраўпарадкаванне тэрыторыі 


Брукоўкі і адмосткі. Пачынаючы ХІ стагоддзя на- 
шыя продкі звярталі пільную ўвагу на добраўпарадка- 
ваннезабудаванай тэрыторыі ў сваіх населеных пунк- 
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тах, асабліва дзядзінцах. Да ХУП стагоддзя большасць 
вуліц, завулкаў і проста гарадскіх двароў мела драўля- 
наепакрыццё, аднак сустракаюцца выпадкі ўжывання 
палявых, часам апрацаваных камянёў і нават цэглы. 

Пачнём з дрэва. Нашыя раскопкі ў Гроднена Ста- 
рымзамку выявілі рэшткі драўляных маставых рознага, 
часу. Дарэчы, накірунак асноўных вуліц на гарадзенскім 
дзядзінцы незмяняўся на працягу ХИП- ХУІ стагоддзяў, 
ашырыня вуліц дасягала 2-3.2 м. Гаксама драўлянымі 
дошкамі масцілі і двары сядзібаў. 

Вулічныя насцілы ХІІ стагоддзя вельмі часта клалі 
на драўляныя лагі, але былі выпадкі, калі дошкі клалі 
непасрэдна на зямлю. Шырыня дошак вагалася ад 
[3 да ЗЭ см. Даволі часта па краях дошак зверху былі 
пакладзеныя доўгія плахі ў выглядзе рассечаных на- 
палам бярвёнаў. Дошкі, як правіла, хваёвыя, даўжы- 
нёю да 3.2 м. 

Пазнейшыя маставыя (ХУ-ХУІстагоддзі) зробленыя 
з таўсцейшых (4-5 см) дошак, шырынёю ад 28 да 47 см 
ідаўжынёю каля З м. Напрыклад, вуліца ХІУ стагоддзя 
мела шырыню 2.36 м і была вымашчаная тоўстымі 
габляванымі дошкамі [221]. 

У пластах пачатку ХІІ стагоддзя мы знайшлі камен- 
ную адмостку і вымастку з плінфы. Пра існаванне на 
Старымзамкуў ХІстагоддзі булыжнай маставой, рэшткі 
якой апісаныя ў дзённіку З.Дурчэўскага, паведаміў 
М.Варонін. Ён лічыў, што гэта мог быць праход, забру- 
каваны камянямі па ліні замкавых валоў [222]. 

Вакол каменных будынкаў у мэтах гідраізаляцыі іх 
падмуркаў рабілі каменныя адмосткі. Так, напрыклад, 
вакол Ніжняй царквы ХІ стагоддзя ў Гроднеархеолагі 
знайшлі адмосткі, зробленыя з вялікіх камянёў, некато- 
рыяз іх мелі зверху шліфаваную паверхню [223]. 

Падчасвывучэння Вялікага сабора Бельчыцкага ма- 
настыра ў Поланку І.Хозераў прасачыў вакол будынка 
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на ўзроўні старажытнай глебы адмостку з плінфы на 
тоўстым (да 8-10 см) пласце вапняковай рошчыны з 
дамешкаю цамянкі, пакладзенай на паверхню зямлі. Ад- 
мостка мела пэўны нахіл і безумоўна бараніла падмуркі 
храма ад ападкаў [224]. 

Нам выпала магчымасць зафіксаваць на ўзроўні вер- 
хнягазрэзу падмурка Барысаглебскай царквы ХІІ ста- 
годдзя ў Наваградку абчасаны вапняковы блок памерам 
25х110Осм, які мог выкарыстоўвацца як старажытная 
адмостка. 

Брукаваныя вуліцы і адмосткі існуюць іў ХІЎ-ХУП 
стагоддзях. Нашы раскопкі паказалі, што цэнтральная 
часткадвара Лідскагазамка былазабрукаваная. 

Рэшткі брукаванай дарогі шырынёю каля 8 м, якая 
злучала асноўны выхаду паўночным муры Крэўскага 
замка з паўночна-ўсходняй вежай і праходзіла праз увесь 
шырокі замкавы двор, знайшоў М.Ткачоў [225]. 

Цалкам быў забрукаваны і двор Мірскага замка. У 
нашых раскопках ішурфах на замкавым двары быў рас- 
чышчаны брук, які некалі ў асобных месцах неаднара- 
зова перакладвалі. Уздоўж паўночнай сцяны кухні і 
заходняй сцяны замка выяўлены жолаб, выкладзены з 
камянёў. Ёнзроблены для адводу дажджавой вады праз 
вадаправодныя нішы за межы замка. Каменныя вада- 
сцёкі прасочаныя із вонкавага боку на поўдзень ад уяз- 
НОЙ Вежы. 

У часеархеалагічных даследаванняў 1984 года былі 
адкрытыя рэшткі брукаванай дарогі канца ХУ1--пер- 
шай паловы ХУЙ стагоддзя, якая вяла да замка з захаду. 
Каля паўночнай сцяны замкавага палаца захаваўся позні 
вадасцёк, зроблены ў 20-30-х гадах ХХ стагоддзя. Доўгі 
вадасцёк ХУНІ стагоддзя, выкананы з невялікіх камя- 
нёў, мы заўважылі на паўночным схіле Замкавай гары 
ў Гродне. У ХУІ ХУПІ стагоддзях нашы продкі назы- 
валі такія вадасцёкі «рынамі», або «рынштокамі». 
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У ХУП стагоддзі драўляныя вуліцы беларускіх га- 
радоў паступова замяняюцца на брукаваныя. Гак, на- 
прыклад, у 1637 годзе кароль Рэчы Паспалітай 
Уладзіслаў ІЎ дазволіў магілёўскаму магістрату 
збіраць асобны гандлёвы падатак - «провент», які 
павінны быў мэтава выкарыстоўвацца «... только на 
амуницию и направу валов меских, также на напра- 
ву бруку» [226]. 

Пры канцы ХУП стагоддзя (1697 год) Магілёў наве- 
даў рускі стольнік “Пётр Талстой, які запісаў у сваім дзён- 
ніку, што вуліцы ў Магілёве забрукаваныя [227]. 

Адныміз першых забрукавалі сваевуліцы жыхары 
Гродна. Ужо ў прывілеі каралевы Боны ад 1541 года га- 
радскім жыхарам было загадана масціць камянямі ры- 
нак івуліцы, кожнаму каля свайго дома. Адпаведна з 
каралеўскім прывілеем 1627 года гараджане мусілі 
зрабіць у горадзе маставую, браць мыта за праезд, а 
грошы траціць на рамонттгэтай маставой [228]. 

УХІХ стагоддзі ўжо ўсецэнтральныя вуліцы і плош- 
чы беларускіх гарадоў і мястэчак забрукаваныя. У гара- 
дах з'яўляюцца спецыяльныя тратуары (ходнікі), іх спа- 
чатку рабілі з дрэва, а пазней сталі выкладаць з цэглы. 

Прыбіральні і смеццезборнікі. Звычай будаваць ка- 
менныя прыбіральні прыйшоў да насз паўночнай Гер- 
мані разам з архітэктурай крыжацкіх замкаў. Яны мелі 
назву «данскер» і ўяўлялі крыты балкон (эркер) або асоб- 
на стаячую вежу за абарончымі мурамі, зякімі яна была 
звязаная спецыяльным калідорам, зробленым над зам- 
кавым ровам. У спецыяльнай польскай навуковай літа- 
ратуры акрамя тэрміна 4ап5Кіег ужываецца як сінонім 
слова «е4апізКо» [229]. 

Архіўныякрыніцы дазваляюць сцвярджаць, што два 
цагляныя данскеры на каменных фігурных кансолях 
знаходзіліся на паўднёвай і ўсходняй сценах Лідскага 
замка [230].Нашыя продкі некалі называлі прыбіральні 
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«каморками потребными». Пра іх пабудову ідзегаворкаў 
апісанні Брэсцкага замка ў 1566 годзе [231]. 

Пры канцы ХУІ- на пачатку ХУІІ стагоддзя ў пала- 
цах беларускіх магнатаў з'явіліся ісмеццезборнікі. Адзін 
з іхзнаходзіўся ў паўночнай сцяне палаца ў Мірскім 
замку. Ён функцыянаваў у канцы ХУІ--першай палове 
ХУПЙстагоддзяібыў даследаваны намі ў часе раскопак. 
Яма, куды па жолабез пакояў палаца паступала смецце, 
знаходзілася каля паўночнай сцяны палаца і мела дыя- 
метр 2; І м.Сценкі ямы былі абшытыя дошкамі, а ніжняя 
частка абкладзеная камянямі. 


Агароджы і ўязныя брамы 


Пачынаючыз ХПстагоддзя шмат якія архітэктурныя 
комплексы, асабліва манастыры, сталі аточваць агарод- 
жаміз уязнымі варотамі-брамамі. Доўгі часяны былі 
драўляныміі пра іх выгляд нам нічога невядома. Аднак 
у навуковай літаратуры даследнікі, спасылаючыся на 
М.Стрыйкоўскага, згадваюць пра каменную сцяну Бель- 
чыцкага манастыра, які фактычна быў загараднай рэзі- 
дэнцыяй полацкіх князёў [232]. Магчыма, што гэтая 
сцяна з «вежамі» якраз аддзяляла манастырскую тэры- 
торыю адкняскай рэзідэнцыі. 

Пачынаючы з ХУІ стагоддзя агароджы вакол га- 
радскіх, а зрэдку і вясковых храмаў розных канфесіяў 
сталі рабіць каменнымі, у асноўным З ЦЭГЛЫ. 

Першымі такія агароджы пачалі рабіць кальвіністы. 
Напрыклад, кальвінскі збор канца ХУ І стагоддзяў Аста- 
шынемеў агароджудвухмятровай вышыні, якая атачала, 
будынак храма ў выглядзе прамакутніка памерам 
37х30 м. Каменнаясцяна вакол Койданаўскага збору пер- 
шай паловы ХУІ стагоддзя налічвала 9 вежаў, прыста- 
саваных да абароны. Вежы мелі таўшчыню сценаў каля 
Іі5м ібылізробленыя з валуноў іцэглы [233]. 
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У ХУПстагоддзі шмат якія кляштары і манастыры, 
асабліва гарадскія, мелі мураваныя агароджы, прыстаса- 
ваныя для мэтаў абароны ў ў часешматлікіх ваенных дзе- 
янняў. Данашых дзён частковазахавалася мураваная ага- 
роджаз 4 брамамі (цяпер 3) вакол Гарадзенскага брыгіц- 
кагакляштару ікасцёла, збудаваных у 1634-1642 гадах. 
Агароджа ўяўляе сабою глухую цагляную атынкаваную 
сцяну, пакутах якой стаялі невялікія шасціграневыя вежы 
з байніцамі. У тым жа часебыў збудаваны і Гарадзенскі 
кляштар францысканцаў. У паўночна-заходняй частцы 
гэтага архітэктурнага комплексу эпохі барока захавалася 
некалькі метраў цаглянай агароджы іўваходная брама, 
якая маедвух 'ярусную кампазіцыю. Першы ярусз арка- 
вым праходам аздоблены падвойнымі пілястрамі, а другі 
ўцэнтры маеатыкз прамакутнай нішай для скульптуры. 

Захаваліся пісьмовыя крыніцы, якія апісваюць камен- 
ныяагароджы некаторых менскіх кляштараў і манасты- 
роў. Рускі ваявода Якаўлеў у 1656годзепаведамляў, што 
каля Свята-Духавага манастыра мелася «ограда камен- 
ная и бой верхние и нижние, и начом стену сделать мож- 
но и заделка у той стены будет небольшцая». Даўжыня 
манастырскай агароджы дасягала 100 сажняў. Да яеда- 
даваліся 53 сажні драўлянай агароджы [234]. 

Рэшткі цаглянай агароджы ХУІ стагоддзя, якая не- 
калі атачала комплекс Мінскага мужчынскага бернар- 
дзінскага кляштара, былі знойдзеныя археолагамі пад 
часраскопак у 1979 годзе. Гэтую агароджу добра бачна 

на планекляштару ад 1806 года. На ім заўважаеш, што 
каля касцёла агароджа мураваная, а ніжэй, уздоўж вулі- 
цы, яна пераходзіць у драўляны паркан [235]. 

У 1982 годзеархесолаг І.Чарняўскі адукаў сляды ста- 
ражытнай каменнай агароджы вакол Пінскага езуіцкага 
калегіюма ХУІІ стагоддзя. Яе падмурак складзены ў 
тэхніцы бутавай муроўкіз камянёў !бітай цэглы на вап- 
навай рошчыне. Глыбіня падмуркаў каля 2 м [236]. 
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Амальцалкам захавалася агароджаз брамай, збудава- 
ныяў ХУ ХУШстагоддзях ваколкомплексу Магілёўс- 
кай Мікалаеўскай царквы. Яна ўяўляе сабою цагляную 
глухую сцяну, якаяатачаетрапецападобную тэрыторыю 
імаедва ўваходы. Заходні галоўны ўваход уяўляе сабой 
высокую ўязную браму з лучковым праёмам. У паўднё- 
ва-ўсходнюю частку агароджы ўбудаваная аднапавярхо- 
вая метровая капліца, квадратная ў плане. 

Данацых дзёнзахавалася мураваная агароджа вакол 
Пінскага касцёлаі кляштара францысканцаў, збудаваная 
зтонкай цэглы-пальчаткі ў другой палове ХУ Й- пачатку 
ХУШ стагоддзя. Некаторыя даследнікі блыталі цэглу 
зплінфайінаватзалічалітэтую цагляную агароджуда Х Й 
стагоддзя. 

У ХУШ стагоддзі ў Беларусі фармуецца новы тып 
палацавага будынку ў выглядзе адкрытай кампазіцыі, 
злучанайз навакольнай прыродай. Гэтыя комплексы мелі 
прыгожыя ўязныя вароты-брамы. Вельмі часта яны былі 
самастойнымі архітэктурнымі пабудовамі, аздобленымі 
цудоўным скульптурным рэльефам, як, напрыклад, бра- 
маў Ружанскім палацы Сапегаў. Яна ўяўляе сабою сап- 
раўдную трыумфальную арку з цэнтральным праездам 
у формеаркі ідвума бакавымі праходаміз плоскім пе- 
ракрыццём. Ніжняя частка брамы маерустоўку, а верх- 
няя аздобленая картушом ігірляндамі, выразанымі з 
маронага дубу [237]. 

Пры канцы ХУ стагоддзя пад уплывам класіцызму 
з'яўляецца новы тып агароджы, якая ўяўляе сабою ка- 
ваныя або чыгунныя літыя краты, якія трымаліся з да- 
памогаю высокіх цагляных слупоў. Гакія агароджы па- 
ранейшаму мелі цагляныя ўязныя брамы з жалезнымі 
створкамі брамных варотаў. 

Падуплывам рамантызму некаторыя брамы нагад- 
ваюць гатычныя вежы, што зробленыя ў стылі несап- 
раўднай готыкі. 
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Званіцы і званы 


У ХЕ ХПстагоддзях вялікія званы мелі ў асноўным 
толькі буйныя саборы, напрыклад Полацкая Сафія. 
Іншыя абыходзіліся гэтак званымі «біламі» або «кля- 
паламі», для якіх нетрэба было рабіць спецыяльных 
збудаванняў. Гэтыя прылады выкарыстоўваліся ў не- 
каторых палескіх вёсках і мястэчках нават у ХІХ ста- 
годдзі [238]. 

Два кавалкі званоў ХІІ стагоддзя археолагі знайшлі 
пад часраскопак гродзенскай Ніжняй царквы. Адзін 
кавалак звона таўшчынёю 17 мм часткова захаваў 
надпіс «рабу». Гэта адзін з самых старажытных зва- 
ноў ва Усходняй Еўропе з рэльефным надпісам. Ка- 

«валкі другога звона ўяўляюць сабою зліткі расплаўле- 
нага металу. Адзінз іх важыў 27, І4 кг. Ніякіх слядоў 
званіцы не знойдзена. Значыць, званы віселі дзесьці 
на самой царкве [239]. 

Натэрыторы!і Усходняй Еўропы званіцы з'явіліся не 
раней чым у ХІУ стагоддзі. Першаезгадванне пра зва- 
ніцу ў Пскове належыць да 1394 года, а ў Вялікім Ноў- 
гарадзе- да 1437 года. Натэрыторыі Маскоўскай дзяр» 
жавы гістарычна склалася два тыпы званіц: «звоница» і 
«колокольня». Першая ўяўляла сабою сцяну з праёмамі 
для падвескі званоў, другая -- шматграневую або круг- 
лую вежу, усярэдзіне якой віселі званы [240]. 

Гісторыя ўкраінскай вытворчасці званоў таксама ся- 
гаеў ХІУ стагоддзе. Самым старажытным звонам там 
лічыцца «святаюрскі», адліты майстрамі ў Львове ў 
1341 годзе. Гэты звон мае надпіс з датай на сваёй па- 
верхні [241]. 

Першыя вядомыя нам беларускія званіцы былі пас- 
таўленыя на гарадскую сцяну. Пра гэта сведчаць мінія- 
цюры ХІЎ-ХУ стагоддзяў. 

Прасцейшыя тыпы званіц прадстаўленыя слупавымі 
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Званіца з рысамі барока 
каля касцёла святога Тадэвуша 
ў мястэчку Вішнева 
Смаргонскага раёна. 1811 г. 


Барочная званіца каля касцёла 
Прасвятой Тройцы ў Друі 
Браслаўскага раёна. 
1752". 
Незахавалася 


Званіца з рысаміготыкі 
ірэнесансу каля касцёла Гонтавы неагатычны дах 


Прасвятой Гройцы касцёла ў вёсцы Лінова 
ў вёсцы Чарнаўчыцы Пружанскага раёна. 
Брэсцкага раёна. 1935. 
1583г. 
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пабудовамі, дзе некалькі слупоў злучаліся перакла- 
дзінай, на якой івіселі званы. У ХУІ ХУПІ стагоддзях 
пашыраецца званіца на чатырох слупах, якая мае шат- 
ровы дах. 

Пазнейз'яўляецца зрубна-каркаснаезбудаванне, якое 
нагадвае замкавыя ці маёнткавыя брамы. У ХУЦІ ста- 
годдзі пашыраюцца (асабліва на Палессі) двух'ярусныя 
званіцы, на аснове якіх сфармаваліся трох ярусныя па- 
будовы [2423]. 

Мураваныязваніцы будуюць у Беларусі нераней чым 
УХУІ стагоддзі. Даследчыкі вылучаюць два іх тыпы: 
ярусныя 1 аркадныя] [243]. Напрацягу ХХ стагоддзя шмат 
якія званіцы (у іх ліку ікаменныя) былі разбураныя. 

Каменнаязваніца зробленаяў ХУП ХУШ стагоддзях 
на тэрыторыі архітэктурнага ансамбля Магілёўскай 
Мікалаеўскай царквы. Гэта двух'яруснае квадратнае ў 
планезбудаваннез высокім шатровым дахам. 

У 1817 годзе пастаўлена мураваная трох "ярусная 
званіца на тэрыторыі Пінскага касцёла і кляштара 
францысканцаў. Кіраваў будаўніцтвам архітэктар 
К.Каменскі [244]. 
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Высновы 


Аналіз шматвяковага развіцця гісторыі беларускага 
мураванага дойлідства дазваляенам вылучыць і ўмоўна 
акрэсліць наступныя этапы гісторыі мураванай беларус- 
кай архітэктуры. 

Першы этап 

Ранні полацкі перыяд ( ХІ - першая палова ХП 
стагоддзя). У гэты часна тэрыторыі Беларусі з'яўля- 
юцца і пашыраюццазусім новыя будаўнічыя матэрыя- 
лы: вапна, плінфа, керамічныя пліткі для падлогі, смаль- 
та, ваконнае шкло, свінцовыя лісты для накрыцця да- 
хаў. 

Упершыню сцены храмаў распісваюць фрэскамі, ро- 
бяць каменныя падмуркі на драўляным каркасе (Полац- 
кая Сафія, храмы Бельчыцкага манастыра ды ініш.). ПО- 
лацкія дойліды распрацавалі адмысловы тып цаглянай 
муроўкі са «схаваным шэрагам». 

Утэты часу Менску пачалі будаваць каменны храм 
неў візантыйскіх, а ў заходніх, раманскіх традыцыях. 
Дзелятэтага запрасілі замежных майстроў, магчыма, з 
тэрыторыі суседняй Польшчы, якія ўжывалі апалубку 
для ўзвядзення падмуркаў, а сцены аблямоўвалі спе- 
цыяльнымі каменнымі пліткамі. Аднак каменная архі- 
тэктура гэтае пары бытавала толькі на тэрыторыі По- 
лацкай дзяржавы. 
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Другі этап 
Росквіт поствізантыйскага дойлідства на 


тэрыторыі этнаграфічнай Беларусі (сярэдзіна 
ХП- пачатак ХПІ стагоддзя). У гэты час на Бе- 
ларусі складваецца некалькі адметных архітэктур- 
НЫХ школ. 

Полацкая архітэктурная школа. Упершыню акра- 
мяхрамаў у Полацку будуецца каменны двухпавярховы 
палац князя на Верхнім замку. Дойлід Іван стварае новы 
тып храма з іншай канструкцыяй верхняй часткі, дзе 
з'яўляюцца кілепадобныя какошнікі, якія нетолькі аз- 
дабляюць фасады, алеі выконваюць засцерагальную 
функцыю (паляпшаюць сцёк дажджавой вады і самаскі- 
дванне снегу). Гэта найперш славутая Спаса-Прэабра- 
жэнская царква і, магчыма, іншыя храмы ў горадзе. 
Знікаюць драўляныя канструкцыі падмуркаў, іх цяпер 
робяць неглыбокімі (каля І м, на глыбіню прамярзання 
глебы) і выкладваюць з невялікіх рачных камянёў на 
вапне. У канцы ХІІ стагоддзя полацкія дойліды ствара- 
юць самастойную архітэктурную школу ў Смаленскай 
дзяржаве і моцна ўплываюць на наўгародскую архітэк- 
туру. У Полацку на тэрыторыі Бельчыцкага манастыра 
яны будуюць унікальны храм-трыконх. 

Віцебская архітэктурная школа. Узнікла ў Віцеб- 
ску ў 40-х гадах ХІІ стагоддзя, калі віцебскі князь вяр- 
нуўся з Візантыі і прывёз адтуль добрых правінцый- 
ных майстроў каменнага будаўніцтва. Яны будавалі 
храмы ў тэхніцы мяшанай муроўкі з ужываннем ка- 
менных вапнавых блокаў (з мясцовага радовішча да- 
ламіту) і плінфы. Да нашых дзён ацалелі рэшткі хра- 
маў у Віцебску (Дабравешчанская царква) і Наваград- 
ку (Барысаглебская царква). Аздабленне фасадаў хра- 
маў вапнавай заціркай (тонкай шэрай тынкоўкай) з 
ужываннем белых (шахматных) палосак на фасадах 
з дапамогаю вільготнай вапны маюць аналогіі ў чарні- 
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гаўскім будаўніцтвегэтага ж часу. Магчыма, што храм, 
зроблены рукамі віцебскіх дойлідаў, некалі ўпрыгож- 
ваў дзядзінец старажытнага Слуцка. 

Гродзенская архітэктурная школа. Склалася на тэ- 
рыторыі Гарадзенскага княства ў сярэдзіне Х.Пстагод- 
дзя. Яезаснавальнікам некаторыя навукоўцы называюць 
Пятра Міланега, які потым будаваў у Кіеве і Оўручы. 
Гарадзенскія дойліды ўпершыню на тэрыторыі Усход- 
няй Еўропы для аздаблення фасадаў выкарыстоўвалі не 
толькі шліфаваныя камяні, але і паліваную кераміку 
розных тыпаў (пліткі і місы). Яны ж шырока ўжывалі ў 
інтэр'ерах будынкаў галаснікі і рознакаляровыя пліткі 
для падлогі. Аднак фрэскавы роспіс храмаў не быў па- 
шыраны. Акрамя культавых будынкаў былі збудаваныя 
княскі палаці абарончы каменны мур на Гарадзенскім 
замку (з'ява, не ўласцівая для ўсходнеславянскіх зем- 
ляў у ХІ стагоддзі). 

Акрамя вышэйзгаданых архітэктурных школаў вар- 
та назваць і прадстаўніка кіеўскай дойлідскай школы 
ХИстагоддзя- храм у Тураве, які загінуў у выніку зем- 
лятрусу 1230-1231 гадоў. Падлога ў храмебыла вык- 
ладзеная паліванымі пліткамі, якія мелі натыльным баку 
ганчарныя знакі. 

Трэці этап 

Ранняя готыка ( другая палова ХІ - першая па- 
лова ХУ стагоддзя). Гэты этап падзяляецца на два пе- 
рыяды. 

Валынскі перыяд (другая палова ХШ стагоддзя). 
На Беларусьз Валыні прыходзіць новы будаўнічы матэ- 
рыял- буйнапамерная цэгла-пальчатка. Знікаецамянка 
іфрэскавы роспіс, атаксама пліткі для падлогі ігаласнікі. 

З'яўляецца новы тып абарончых збудаванняў круг- 
лай або прамакутнай формы - вежы-данжоны валынс- 
кага тыпу. Яны маюць глыбокія каменныя падмуркі і 
новую вендскую сістэму цаглянай муроўкі. 
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Ганзейскі ўплыў ( ХІУ - першая палова ХУ ста- 
годдзя). З'яўляюцца новыя будаўнічыя матэрыялы - 
дахоўка ігаршковая кафля. З сярэдзіны ХІУ стагоддзя 
вендскую муроўку замяняе гатычная. Дахі накрыва- 
юць спачатку паўцыліндрычнай, а потым пляскатай 
дахоўкай. Будуюць першыя ў Беларусі каменныя 
замкі-кастэлі ў тэхніцы чыстай каменнай муроўкі з 
невялікім ужываннем буйнапамернай цэглы. Узво- 
дзяць і новыя каменныя палацы ў гатычных трады- 
цыях (Наваградак, Вільня). 

Новыя праваслаўныя мураваныя храмы гэтага пе- 
рыяду ў Горадні, Наваградку, Троках і Вільні маюць 
каменныя падмуркі і цагляныя канструкцыі сценаў, а 
дахі ўжо накрываюцца дахоўкай рознай формы. Гэ- 
тыя часы звязаныя з узнікненнем вогнестрэльнай 
- зброі, найперш артылерыі, што значна паўплывала на 
вонкавы выгляд і ўнутраныя канструкцыі абарончай 
архітэктуры. 

Чацвёрты этап 

Позняя беларуская готыка (другая палова ХУ - 
першая палова Х У І стагоддзя). Гэты перыяд звяза- 
ны зросквітам цаглянага будаўніцтва, калі ўжываюць 
розныя (болей за некалькі дзесяткаў) тыпы фасоннай 
(профільнай) цэглы. Узнікаюць розныя арнаменты на 
фасадах храмаў, выкладзеныя з перапаленай цэглы- 
клінкера. 

Новыя шматвежавыя замкі добра прыстасуюцца да 
вогнестрэльнай зброі! маюць тоўстыя сцены 1 вельм! 
глыбокія падмуркі! (асабліва ў вежаў). З'яўляюцца і 
інкастэляваныя абарончыя храмы розных канфесіяў. 
Зноў адраджаюцца традыцыі фрэскавага роспісу, у па- 
мяшканнях робяць печы з каробкавай кафлі. Будуюць 
першыя званіцы, паступова на фасадах выкарыстоўва- 
юць тынкоўку. Акрамя праваслаўных і каталіцкіх хра- 
маў узводзяцца сінагагі! мячэці. 
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Пяты этап 

Рэнесанс (другая палова ХУ 1-- пачатак Х УІІ ста- 
годдзя).Гэты перыядхарактарызуецца ўнікальным спа- 
лучэннем будаўнічых традыцый позняй готыкі, позняга 
рэнесансу (маньерызму) іранняга барока. Тым часам на 
Беларусі спачаткуз'яўляюцца пратэстанты, аз І5дбгода . 
іўніяты. Пратэстанты ўзводзяць новыя тыпы храмаў - 
кальвінскія зборы, а ўніяты - цэрквы з планіроўкай ба- 
зілікальнага тыпу. На плошчах беларускіх гарадоў бу- 
дуюццакаменныя ратушы. 

Абарончая архітэктура рэпрэзентаваная бастыённы- 
мі замкамі спачатку стараітальянскага, апотым - нова- 
галандскага тыпу. У іх будове прасочваюцца моцныя 
ўплывы нідэрландскага маньерызму (Гальшанскі замак 
ізамак «Белы Ковель» у Смалянах). 

Пашыраюцца новыя тыпы цаглянай муроўкі- рэ- 
несансавая і галандская. Змяняюцца формы вокнаў і 
дзвярных праёмаў, з'яўляюцца эркеры і балконы, шы- 
рока ўжываецца камень для аздаблення фасадаў бу- 
дынкаў. 

Назіраецца росквіт паліванай керамікі. Шырока вы- 
карыстоўваюць паліваную дахоўку і кафлю, паліва- 
ныя пліткі для падлогі і ваконнае шкло гутняга па- 
ходжання. Паступова фасады будынкаў цалкам пак- 
рываюць тынкоўкай, а малюнкі цагляных муровак 
пэўнай сістэмы знікаюць. 

Шосты этап 

Барока (канец Х У1- канец ХУІІ стагоддзя). Гэты 
этап можна падзяліць на тры вялікія перыяды. 

Ранняе барока (канец ХУІ - першая палова ХУП 
стагоддзя). На тэрыторыі Беларусі гэтаю парою з'яўля- 
юцца першыя паркі І сады, атаксама звярынцы. Цэнт- 
ральныя часткі беларускіх гарадоў забудоўваюць мура- 
ванымі жылымі будынкамі, некаторыя іх прыстасоўва- 
юць падаптэкі і крамы. 
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Па ўсёй Беларусі будуюць мураваныя манастыры і 
кляштары розных хрысціянскіх канфесій. У планіроў- 
цы хрысціянскіх храмаў і нават некаторых сінагог вы- 
карыстоўваюцца планіровачныя схемы розных варыян- 
таў базілік (двухвежавыя, аднавежавыя і бязвежавыя 
будынкі). Адбываецца перапланіроўкагістарычных цэн- 
траў гарадоў і мястэчак, цэнтр паселішча ўтварае галоў- 
ная брукаваная плошча з ратушай ігандлёвымі крамамі 
ды храмамі розных канфесій. Вакол храмаў узнікаюць 
першыя гарадскія могілкі, а шматлікія манастырскія 
комплексы маюць мураваныя агароджы з брамаміі на- 
ват абарончымі вежамі (брыгіцкі кляштар у Горадні). 

На фасадах каталіцкіх і ўніяцкіх храмаў з'яўляецца 
паліхромная драўляная скульптура, а на могілках і ў 
інтэр” ерах храмаў --каменныя надмагіллі, аздобленыя 
каменнай скульптурай. 

У інтэр'ерах каменных будынкаў шырока ўжываец- 
ца паліваная кераміка: кафля, керамічныя медальёны і 
паліваныя пліткі для падлогі. Дахі будынкаў аздабляла 
паліваная дахоўка зялёнага і карычневага колераў. 

Сярэдняе барока (другая палова ХУП - 20-я гады 
ХУШ стагоддзя). У гэты час назіраецца росквіт мура- 
ванага будаўніцтва на вёсцы, калі ўзводзяцца каменныя 
магнацкія ішляхецкія палацы і сядзібы, гаспадарчыя 
пабудовы, мураваныя храмы і кляштары. 

У будаўніцтвепераважна выкарыстоўваюцца тонкая 
цэгла-пальчатка, а ўінтэр'ерах--«дывановая» кафля. На- 
зіраецца паступовы пераход ад драўляных маставых і 
тратуараў да брукаваных вуліці плошчаў. Актыўна бу- 
дуюцца прыдарожныя капліцы і ставяцца драўляныя 
крыжы. 

Позняе барока (ракако) (20 -- 80-я гады ХУЦІ ста- 
годдзя). Гэты перыяд характарызуецца вялікім мурава- 
ным будаўніцтвам па ўсёй тэрыторыі Беларусі. Ужыва- 
ецца новы тып хвалістай дахоўкі іразмаляваная (галан- 
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дская) кафля. У інтэр'ерах шырока выкарыстоўваюць 
вырабы з фаянсу і парцаляны (фарфору). Актыўна вы- 
карыстоўваецца паркет. Інтэр'еры палацаў аздабляюць 
вялікімі люстэркамі і люстрамі (жырандолямі). Неабы- 
ходзяцца без каваных ічыгунных дэталяў (балконныя і 
дзвярныя краты, розныя архітэктурныя дэталі фасадаў, 
магільныя агароджы ды інш.). У інтэр'ерах храмаў пе- 
раважаегіпсавая істукавая скульптура, пашыраецца 
фрэскавы роспіс. 

Такімчынам, вылучаныя наміасноўныя этапы бела- 
рускага мураванага дойлідства эпохі Сярэднявечча і 
Новага часу, атаксама цесна звязаная з імі гісторыя бу- 
даўнічай тэхнікі яскрава сведчаць аб прыналежнасці 
Беларусі, асабліваз ХІУ па ХУШстагоддзе, да заходне- 
еўрапейскіх культурных традыцый і заходнееўрапейс- 
кага арэалу матэрыяльнай культуры і гістарычнай 
спадчыны. 
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Слоўнік архітэктурных тэрмінаў 


Амбон (адгрэч. атбоп узвышэнне) - узвышанае месца перад алта- 
ром убажніцы (царквеці касцёле), звычайна багата аздобленае, адкуль 
чытаюць тэксты з Бібліі, казанні, прамаўляюць пропаведзі падчас наба- 
жэнства. 

Паводле падання, амбон сімвалізуе Ноеў каўчэг (карабель). Будаваў- 
сяёнз натуральнага ціштучнага каменю, дрэва іметалу. Часта мае форму 
трыбуныз парапетам. 

Антаблемент (франц. ЕпіаЫіетепі ад іаЫе стол, дошка) - верхняя 
часткам будынка, якая падтрымліваецца калонамі, пілястрамі або завяр- 
шае сцяну. Антаблемент склаўся ў класічных ордэнах манументальнай 
мураванай архітэктуры Старажытнай Грэцыіі Рыма. 

Апсіда, абсіда (ад грэч. рарсі4о5) скляпенне) - паўкруглая, прамаву- 
гольная альбо гранёная частка бажніцы, якая выступае за межы сцяны і 
мае ўласнае перакрыццё. У апсідзе знаходзяцца алтар, клір, месцы для 
вышэйшых духоўных і свецкіх асобаў, культавыя рэліквіі Ды інш. 

Аркатура, аркатурны пояс (фрыз) (ням. Аткаіш))- рытмічны шэраг 
дэкаратыўных несапраўдных арак на фасадах будынкаў альбо на сценах 
унутры памяшканняў: 

Бабінец (прытвор) -- папярэдняя частка бажніцы, частка асноўнага 
аб'ёма будынка пад хорам! або самастойны аб'ём храма, злучаны прама- 
вугольным ці арачным праёмам з асноўнай часткай будынка. 

Базіліка (адтрэч. базе царскі дом)- тып антычнага, потым сярэд- 
нявечнага будынка, прамавугольнага ў плане, падзеленага ўздоўж шэра- 
гамі калонаў на некалькі (звычайна - 3, радзей - 5) частак (гак званых 
караблёў або нефаў). Сярэдні неф, завершаны апсідай, вышэйшы і шы- 
рэйшы за бакавыя. 

Балясіна - невысокі фігурны слупок, які падтрымлівае парэнчы бал- 
кона, лесвіцы парапета і інш. Робіцца з дрэва, каменю, металу, бетону. 
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Бывае плоская, круглая цігранёная ў сячэнні. 

Вальма (ням. Уаіт) - тарцовы схіл 4-схільнага даху. Утвараецца. 
дыяганальнымі сохамі або кроквамі, якія злучаюць тарэцвільчаковага 
брусаз вугламі сцен будынка. 

Галерэя (франц. гаіегіе ад італ. баЙегіа) - 1) бакавыя памяшканніз 
вокнамі, прыбудаваныя да асноўнага аб'ёма храма ХІ- ХІІ стагоддзяў; 
Э доўгае крытае светлае памяшканне, у якім адну вонкавую падоўжную 
сцяну замяняекаланада; 3) спецыяльныя зальныя памяшканні ў палацах, 
асветленыя суцэльнымі шэрагамі вялікіх вокнаў; 4) калідор з суцэльнымі 
ваконнымі праёмамі на адным з падоўжаных бакоў будынка. У Беларусі 
ЎХУР ХУІІІ стагоддзях існавалі ў манастырах ікляштарах. 

Гзымс (карніз)- гарызантальны выступ, якізавяршае сцяну будын- 
ка, ваконныя і дзвярныя праёмы, падтрымлівае дах іахоўвае сцяну ад 
сцёку вады, падзяляе фасад на асобныя ярусы і завяршае цокаль 
збудавання. 

Гнейс- горная парода, якая складаецца з кварцу, палявога шпату і 
аднаго ці некалькіх каляровых металаў. 

Зандаж - абмежаванае па плошчы раскрыццё помніка архітэктуры з 
мэтай яго вывучэння і рэстаўрацыі. Праводзіцца такім чынам, каб на- 
несці будынку як найменей страт. Зандажам звычайна надаюць правіль- 
ныя, геаметрычныя абрысы, каб потым іх можна было ўключыць у мМу- 
зейную экспазіцыю. 

Тонік, овы (адлац. оуцп яйка) - арнаментальны матыў з яйкападоб- 
ных пукатасцяў, зрэзаных зверху, абмаляваны хвалікамі, якія чаргуюцца з 
павернутымі вастрыём уніз стральчатымі лісцямі. 

Какошнік - паўкруглая ці кілепадобная архітэктурная дэталь, якая 
размяшчаецца (даволі часта ярусамі) каля асновы шатроў і барабанаў 
купалаў культавых будынкаў. Ужывалася таксама ў аздабленні фасадаў 
грамадзянскіх будынкаў у канцы ХІХ - пачатку ХХ стагоддзя. 

Контрфорс (ад сопігебогсе процідзейная сіла) -- у архітэктуры папя- 
рочная сценка, вертыкальны слуп або выступ ці рабро для ўмацавання 
апорнай канструкцыі (пераважна сцяны). Рабіліся ўздоўж сценаў іна 
кутах будынка. 

Крыжова-купальная сістэма - архітэктурная сістэма (кампазіцыя), 
уякой да падкупальнай прасторы ўцэнтры храма звернутыя цыліндрыч- 
ныя скляпенні галін крыжа, якія ў цэлым ствараюць крыжападобную 
структуру. 

Літургія - набажэнства, у якім выкладаецца сутнасць асноўных ідэй 
хрысціянскага светапогляду. 

Маньерызм (італ. тапіегізто ад тапіега манера, стыль) -- плынь У 
еўрапейскім мастацтве ХУІ стагоддзя, якая адлюстроўвала крызістуман- 
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істычнай культуры Адраджэння. У архітэктуры маньерызму прыкметна. 
імкненне да празмернага падкрэслівання асобных дэталяў дэкору. 

Маскарон (адітал. тазспегопе вялікая маска)- дэкаратыўны рэльеф 
увыглядзечалавечага твару абогалавы жывёлы. Размяшчаецца ў цэнтры 
арак, ваконных ідзвярных праёмаў, на франтонах, атаксама кафлі, мэблі, 
посудзе і інш. 

Меандр- геаметрычны арнамент у выглядзе ламанай пад прамым 
вуглом лініі, якая ў цэлым глядзіцца як вузкая паласа. 

Нервюра (франц. пегуцге ад лац. пегуцз жыла, сухажылле) - арка з 
абчасаных клінападобных камянёў або спецыяльных фігурных цаглін, 
якая ўмацоўвае рэбры крыжовага, сеткавага, зорчатага і іншых формаў 
скляпення. 

Ордэр (ням. Огаег, франц. огёге ад лац. ог4о рад, парадак) - пэўнае 
спалучэнне апорных і нясёных частак стоечна-бэлечнай канструкцыі, 
іх структура імастацкая апрацоўка. Вядомыя дарычны, іанічны і карынф- 
скі ордэры. 

Пілястра (італ. разіго адлац. ра калона, слуп) - плоскі вертыкаль- 
ны прамакутны ў планевыступ на сцяне або слупе, які паўтарае ўсе часткі 
калоны архітэктурнага ордэра. 

Порцік (лац. рогіісц5) - галерэя, звычайна перад галоўным уваходам 
у будынак, утворана калонаміці слупамі ізавяршаецца франтонам. 

Раманскі стыль - стыль сярэднявечнага заходнееўрапейскага 
мастацтва Х - ХІ стагоддзяў. Збудаванні вызначаліся манументальнас- 
цю, масіўнасцю канструкцый, аздабляліся абстрактна-геаметрычным 
арнаментам і скульптурай. Спачатку будынкі мелі плоскія драўляныя 
перакрыцці, пазней - цыліндрычныя і нарэшце - крыжовыя. 

Ратонда (італ. гоіоп4а ад лац. гоіопёуз круглы) - круглае ў плане цэн- 
тральнаезбудаванне звычайна з размешчанымі па перыметры калонамі, 
завершанае купалам. Найбольш пашыраны тып храма-ратонды ўласцівы 
дляархітэктуры класіцызму. 

Руст-- спосаб апрацоўкі каменю або імітаванага пад камень аблямо- 
вачнага матэрыялу (тынкоўкі дрэва і інш.), пры якім кожны камень ці 
яго імітацыя вылучаецца перыметральным кантам рознай формы. 

Сакрысція - бакавое памяшканне ў хрысціянскай бажніцы, прыбу- 
дова з паўднёвага або паўночнага боку, што дапасуецца да абсіднай часткі 
храма. У ёй звычайна захоўваўся літургічны рыштунак, ксяндзы рыхта- 
валіся да літургічных абрадаў. 

Свіран - гаспадарчая пабудова для захавання збожжа, прадуктаў, 
адзення, хатняга начыння. Свірны будаваліся асобна адіншых будынкаў, 
былі драўляныя імураваныя. 

Скляпенне -- апорная прасторавая канструкцыя для перакрыцця ці 
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накрыцця збудаванняў, якая мае крывалінейны абрыс. Скляпеннебывае 
розных формаў: цыліндрычнае, крыжовае, люстраное. Разнавіднасць скля- 
пення- купал. 

Стука, стук (італ. 5йіссо, франц. 5, ням. 5імск)- штучны мармур, 
матэрыялдля аздобы сцен іархітэктурных дэталяў. Вырабляюць з абпа- 
ленага і патоўчанага гіпсу ў спалучэнні з галуном і клеем, часам з дамеш- 
камімармуровай пудры. 

Трыконх - архітэктурная кампазіцыя з трох паўакружнасцяў, звер- 
нутых да цэнтральнай падкупальнай прасторы бажніцы з усходняга, 
паўночнага іпаўднёвага яе бакоў. 

Фасад - вонкавы бок пабудовы. Адрозніваюць фасады галоўны, 
бакавыя, дваровы, вулічны, паркавы ды інш. 

Флігель (ад ням. ЕІуееі, асноўнае значэнне -- крыло) - дадатковая 
прыбудова да жылога дома або асобны будынак, які ўваходзіў у сядзібны 
комплекс. 

Франтон (ад лац. ўгоп5 (Ёгопііз) лоб, пярэдні бок) - верхняя частка 
(звычайна ў выглядзе трохкутніка) фасада будынка альбо порціка, абме- 
жаваная схіламідаху ігзымсам. 

Хоры (ад грэч. спогоз хор) - верхняя адкрытая галерэя ў 
інтэр'ерах храмаў, у парадных залах ды інш. На іх звычайна размяшча- 
юцца музыканты, пеўчыя, арган. 

Цокаль -ніжняячастка вонкавайсцяны будынка надпадмуркам. Узнік 
як умацаваннетэтай часткісцяны, часта дэкаруецца. 

Цяга- цагляны, каменны або тынкавальны паясок, які падзяляе вон- 
кавыя і ўнутраныя сцены, аблямоўвае столь іпано. 

Эркер (ням. ЕтКег)- паўкруглы, трохкутны ці шматкутны выступ на. 
плоскасці сцяны будынка з зашклёнымі вокнамі. Вырашаецца ў выглядзе 
прысценнай канструкцыі на кансолях. 
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Резюме 


Анализ многовекового развития истории белорусского ка- 
менного зодчества позволяет нам выделить и условно очертить 
следуюіцие этапы истории каменной белорусской архитектуры. 

Первый этап 

Ранний полоцкий период (ХІ - первая половина ХІІ века). 
Вэто время на территории Беларуси появляются и находят ішци- 
рокое применение совершенно новые стройтельные материа- 
лы: известь, плинфа, керамические плитки пола, смальта, окон- 
ное стекло, свиянцовые кровельные листы. 

Впервые стены храмов расписываются фресками, заклады- 
ваются каменные фундаменты на деревянном каркасе (Полоц- 
кая София, храмы Бельчицкого монастыря и др.). Полоцкие зод- 
чие разработали новый тип каменной кладки с «утопленным 
рядом». Вэто время в Менске стали возводить каменный храм 
нев византийских, а в западных, романских традициях. Для это- 
го пригласили зарубежных мастеров, возможно, стерритории 
соседней Польши, которые использовали опалубку для соору- 
жения фундаментов, а стены обкладывали специальными ка- 
менными плитками. Однако каменная архитектура в это время 
суіцествовала только на территории Полоцкого государства. 

Второй этап 

Расцвет поствизантийского зодчества на территории 
этнографической Беларуси ( середина ХІ - начало ХІ века). 
В это время в Беларуси создается несколько самостоятельных 
архитектурных школ. 
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Полоцкая архитектурная школа. Впервые кроме храмов 
в Полоцке строийтся каменный двухэтажный дворец князя на 
Верхнем замке. Зодчий Иоанн создает новый тип храма с иной 
конструкцией верхней части, где появляются килеподобные ко- 
кошники, которые не только украшают фасады, но и выполня- 
ют охранительную функцию (улучшают сток дождевой воды й 
самосбрасывание снега). Это в первую очередь знаменитая 
Спасо-Преображенская церковь и, возможно, другие городские 
храмы. Исчезают деревянные конструкций фундаментов, их 
теперь закладывают неглубоко (около І м, на глубину промер- 
зания почвы) и возводят из небольших речных камней на изве- 
сти. В конце ХПІ века полоцкие зодчие создают самостоятель- 
ную архитектурную школу в Смоленском государстве и оказы- 
вают влияние на новгородскую архитектуру. В Полоцке на тер- 
ритории Бельчицкого монастыря они строят уникальный храм- 
триконх. 

Витебская архитектурная школа. Возникла в Витебске в 
40-х годах ХІІ века, когда витебский князь возвратился из Ви- 
зантии и привёз с собой оттуда хороших провинциальных мас- 
“ “теровкаменного зодчества. Они стройли храмы в технике сме- 
шанной кладки с применением каменных известковых блоков 
(из местного месторождения доломита) и плинфы. До наших 
дней сохранились остатки храмов в Витебске (Благовеіценская 
церковь) и Новогрудке (Борисоглебская церковь). Украшение 
фасадов храмов известковой затиркой (тонкой серой штукатур- 
кой) сприменением белых (шахматных) полосок на фасадах с 
помоіцью влажной извести имеют аналоги в черниговском зод- 
честве этого же времени. Возможно, храм, построенный рука- 
ми витебских зодчих, некогда украшал детинец Слуцка. 

Гродненская архитектурная школа. Сложилась на терри- 
тории Гродненского княжества в середине ХП века. Ее осново- 
положником некоторые ученые называют Петра Милонега, ко- 
торый позже стройл в Киеве и Овруче. Гродненские зодчие впер- 
вые на территории Восточной Европы для украшения фасадов 
использовали не только шлифованные камни, но и поливную 
керамику различных типов (плитки и чаши). Они же широко 
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использовали в интерьерах зданий голосники и разноцветные 
плитки пола. Но фресковая живопись храмов применялась не- 
часто. Кроме культовых зданий были построены княжеский 
дворец и оборонительная каменная стена в Гродненском замке 
(явление, нехарактерное для восточнославянских земель в ХП 
веке). 

Кромевышеназванных архитектурных школ необходимо упо- 
мянуть и представителя киевской строительной школы ХІІ века - 
храм в Турове, который погиб в результате землетрясения 1230- 
1231 годов. Пол в храмебыл вымоіцен поливными плитками, име- 
юіцими на тыльной стороне гончарные клейма. 

Третий этап 

Ранняя готика (вторая половина ХПІ - первая половина 
Х Ў века). Этотэтап включает два периода. 

Волынский период (вторая половина ХІІ века). В Бела- 
русь с Волыни приходит новый строийтельный материал - боль- 
шемерный кирпич-пальчатка. Исчезают цемянка и фресковая 
живопись, а также плитки пола и голосники. 

Появляется новый тип оборонительных сооружений круг- 
лой или прямоугольной формы - башни-донжоны волынского 
типа. Они имеют глубокие каменные фундаменты и новую вен- 
дскую систему кирпичной кладки. 

Ганзейское влияние (ХІЎ -- первая половина ХУ века). По- 
являются новые стройтельные материалы - черепица и горшко- 
вые изразцы. С середины ХІУ века вендскую кладку заменяет 
готическая. Кровли накрывают вначале полуцилиндрической, а, 
потом плоской черепицей. Возводятся первые в Беларуси камен- 
ныезамки-кастели в технике чистой каменной кладки с незначи- 
тельным использованием большемерного кирпича. Строят и но- 
выекаменныедворцы в готических традициях (Новогрудок, Виль- 
но). Новые православные каменные храмы этого периода в Грод- 
но, Новогрудке, Гроках и Вильно имеют каменные фундаменты 
и карпичныеконструкции стен, а крыши уже накрывают черепи- 
цей различных типов. Это время связано свозникновением огне- 
стрельного оружия, что, безусловно, повлияло на внешний об- 
лик и внутренние конструкций оборонительной архитектуры. 


178 


Чествертый этап 

Поздняя белорусская готика (вторая половина ХЎ - пер- 
вая половина ХІ века). Этот период связан срасцветом кир- 
пичного строительства, когда используют различные (более не- 
скольких десятков) типов фасонного (профильного) кирпича. 
Возникают различные орнаменты на фасадах храмов, выложен- 
ныеиз пережженного кирпича-клинкера. Новые многобашенные 
замки хорошо приспосабливаются к огнестрельному оружию, 
имеют толстые стены и очень глубокие фундаменты (особенно 
башни). Появляются инкастеллированные храмы различных кон- 
фессий. Снова возрождаются традиции фресковой живописи, в 
помеіцениях делают печи из коробчатых изразцов. Строят пер- 
выеколокольни, посгепенно на фасадах появляется штукатурка. 
Кроме православных и католических храмов возводятся синаго- 
ги и мечети. 

Пятый этап 

Ренессанс (вторая половина ХУІ - начало ХУП века). 
Этот период характеризуется уникальным слиянием стройтель- 
ных традиций поздней готики, позднего ренессанса (маньериз- 
ма) и раннего бароккэ. Гем временем в Беларуси сначала появ- 
ляются протестанты, а в 1596 году и униаты. Протестанты воз- 
водят новые типы храмов- кальвинские сборы, а униаты- цер- 
кви спланировкой базиликового типа. На плоцадях белорус- 
ских городов строятся каменные ратуши. 

Оборонительная архитектура представлена бастионными 
замками вначале староитальянского, а затем -- новоголланд- 
ского типа. В их строении прослеживается сильное влияние 
нидерландского маньеризма (Гольшанский замок и замок «Бе- 
лый Ковель» в Смолянах). 

Распространяются новые типы кирпичной кладки -рене- 
сансная и голландская. Изменяются формы окон и дверных про- 
емов, появляются эркеры и балконы, для украшения фасадов 
зданий широко используется камень. Наблюдается расцвет по- 
ливной керамики. 

Широко применяют поливную керамику и изразцы, поли- 
вныеплитки пола и оконное стекло гутного происхождения. По- 
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степенно фасады зданий полностью покрываются штукатуркой, 
а рисунки кирпичных кладок конкретных систем исчезают. 

Шестой этап 

Барокко ( конец ХЎІ- конец Х РП века). Этот этап можно 
разделить на три больших периода. 

Раннее барокко ( конец ХУІ - первая половина ХУП 
века). На территории Беларуси в это время появляются первые 
парки и сады, а также зверинцы. Центральные части городов 
застрайвают каменными жилыми зданиями, некоторые из них 
приспосабливают под аптеки и магазины. По всей Беларуси 
возводятся каменные монастыри различных христианских кон- 
фессий. В планировке христианских храмов и даже некоторых 
синагог используются планировочные схемы различных вари- 
антов базилик (двухбашенные, однобашенные и безбашенные 
здания). Пройсходит перепланировка исторических центров 
городов и местечек, центр поселения образует главная мо:це- 
ная плофцадь с ратушей, храмами различных конфессий и тор- 
говыми лавками. 

Возле церквей возникают первые городские кладбиіца, а мно- 
гочисленные монастырские комплексы имеют каменные огра- 
ды своротами и даже оборонительными башнями (бригитский 
монастырь в Гродно). 

На фасадах католических и униатских храмов появляется по- 
лихромная деревянная скульптура, а на кладбиіцах и в интерье- 
рах храмов- каменные надгробия, украшенные каменной скуль- 
птурой. 

В интерьерах каменных зданий широко используется поли- 
вная керамика: йзразцы, керамические медальоны и поливные 
плитки пола. Крыши зданий украшает поливная черепица зеле- 
ного и коричневого цвета. 

Среднее барокко (вторая половина ХУП --- 20-е годы 
ХУЙІ века). В это время наблюдается расцвет загородного 
каменного стройтельства, когда возводятся дворянские и маг- 
натские дворцы и усадьбы, хозяйственные постройки, камен- 
ные храмы и монастыри. 

В стройтельстве в основном используют тонкий кирпич- 
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пальчатку, а винтерьерах -- «ковровые» изразцы. Наблюдается 
постепенный переход от деревянных мостовых и тротуаров к 
моіцёным улицам и плоіцадям. Активно строятся придорожные 
часовни, ставятся деревянные кресты. 

Позднее барокко (рококко) (20--80-е годы ХУІ века). 
Этот период характеризуется большим каменным стройтель- 
ством на всей территории Беларуси. Используют новый тип 
волнистой черепицы ий расписные (голландские) изразцы. В 
интерьерах широко применяют изделия из фаянса и фарфора. 
Активно применяется паркет. 

Интерьеры дворцов украшаются большими зеркалами и лю- 
страми. ІЦироко распространены кованные и чугунные детали 
(балконные и дверные решетки, различные архитектурные де- 
тали фасадов, могильные ограды и т.д.). В интерьерах храмов 
преобладает гипсовая и стуковая скульптура, не редкость фрес- 
ковая живопись. 

Таким образом, выделенные нами основные этапы белорус- 
ского каменного зодчества эпохи Средневековья и Нового вре- 
мени, а также тесно связанная с ними история строительной 
техники убедительно свидетельствуют о принадлежности Бе- 
ларуси, особенно с ХІУ по ХУПІ век, к западноевропейским 
культурным традициям и западноевропейскому ареалу матери- 
альной культуры и исторического наследия. 
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Родзцтоўапіе 


Апаіга Візіогіі гогуоўц біаюгцзкіеў з2імКі тигаізКіеў рггез 
збшШесіа рота па уугб2піепіе і шпоупе оКгесІепіе пазіеруўасус 
е(арбуў уў Пізіогіі БіаіогцзКіеў агсрііекКшгу тигоуапе). 

ОКге5 ріегусту 

Исгеўпу окге5 роіоскі (ХІ - ріегузга роіоюа ХІІ у). У іут 
сгазіе па Віаюпізі ро/аугіа]а зіе і проў52есйпіа]а сіе гцреіпіе поу'е 
паіепіаіу БуФоўапе: угарпо, рііпёа, іегаКога, гІагига, 5гКю сКіеппе, 
Ьасра оЮуіапа ао Кгусіа Часрбу. 

Ро гагріегугху 5сіапу буіабуй гасхею таіоугаё Ё'езКаті, гас2ею 
зіозоугаб біп4атепіу Катіепае па Копзітиксіі дгеупіапе) (Зойка 
Роюска, буіабупіе КІазіогі уў Віеісгусасй і іппе). Агсрііексі роіоссу 
оргасоуаіі зресуйстпу тигоугапіа 2 севу 2е «зсбоуўапут ггеета». 
У бупа с2авіе уў МідзКц зргбрбоўапо 2гбиЧоуас буіагупіе Катіепоа 
піе У ігафусіі бігапіуў5Кіе], Іес2 хасродпіе) - готайзКіе]. Раргоз20л0 
тізй20У) 2 гаетапісу, буб тоге 2 (егуогіцт зазіейпіе] Ро!5кі, Кібггу 
ро га2 и2уІі до БиЧоўу ш4атепіюу «геуліапа богте, а ўсіапу 
2ас2гі!і оКіавас зресіаіпуті Катіеппуті ріукапі. АгсріеКіцга 
Катіеппа ізіпіаіа уубус2а5 іуІКо па іегуюгічт райзіуга роюскіего. 

ОКге5 агаврі 

Когюбў агсййеКіцту розібігапіўўзКіеў па 1егугогінт еіпістпеў 
Віаогизі (роіова ХП - росеаіек ХИІ у). У тую сгазіе па Віаіопізі 
Кэмаіца 5іе гбгпе 52КОТу агсрпйек(юпістпе. 

РоіоскКа. Ро гаг ріегуў5гу оргбст булабуп муби4оўапо Катіеппу 
ріейоуу раІас Кзіесіа па ебтут гапки у Роюска. Мізт? Іоап 
мурба4оча! поуу бур булаіупі 2 іппа гарудоўга, ебтпе] сгессі, збо5ці4е 
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зіерКоў/е КоКоб2піКі, Кібге піе іуІКо г4обіу Газаду, аіе зреіпіаіу (аК?е 
БапКс]е осігоппа (роргаўіаіу 5сіеК уўо4у ае52ст0уўе] і затосгуппе 
зэцухапіе 5іе бпіеец). То зГуппа бразо-РгіеобгагепКа свтКіеу і - буб 
то?е - іппе буіабупіе Роіоска. Рапікаўа Чгеупіапе Копзітцксіе 
біп4атепібу,, угукопуўе зіе ўе піегрус сІебокіе (оКоіо 1 т, па еІерокоўб 
рггетаггапіа егопй) 2 піеўіеКіср Катіепі ггестпусіпа Угарпіе. 
Род Копіее ХІІ у. бачоугпістгоууіе роіоссу (огга затодгіе!па 52Ко!е 
агсайекцгу уў райзічліе зтоІейзКіп і муулегаўа Муху па агспііекаге 
Моувогосц. У Роскі - па іегепіе КІазхіопі у Віеісгусасі - 
жубцаоуаіі ўе4упа уў зуоіпа гоабгаўм біаіупіе - тукопср. 

УУербзКа. Роуіаа у Уйеб5Ко у Іагаср 40. ХІІ ху., е4у Кзіа2е 
у ПебзКі умтбсіІ 2 Вігапсіцт і рггуўіб21 зіатіаа тізіт2бу 
Б4оулпісіча Катіеппеео. Воуфоуаіі опі буіаіупіе іесрпіКа 
тіе5гапа 2 игусіет Катіеппусі БІокоуў угаріеппуср (2, тіеўзсоўўусі 
роМадбу? 4оіотіш) і рііпбу. Робусрсга5 гасроуаіу з5іе гезхКі 
буіаіуй: сегКіеу РобгоуіезгсгейзКа у УісебзКи і сетКіеуў 
ВогузоегіерзКа уў МоугоггбаКи. 24обіепіе Газаа 5уіаіуй гаргауа 
угаріеппа (сіепКіп 5гагут іупКіета) 2 игусіепа біаіусі (5гаспоугусі) 
ро! па Ёазадаср рггу ротосу уІеоіпеео угарпа ўе5і апаіогісгпе 2 
бус2гезпут биу4оўпісі“ет с2егаіроў Кіт. Ргаўвородобпіе 
булаіуша, чгукопапа ргэех тізігабу ўіеб5кісВ, гдобПа піеедуб 
«гіедзіпіес зіагогутего 5ісКа. 

бтодзіейсКа. Роўіаа па іегепіе К5іезіа егофгіейсКіеео У 
роіоўіе ХІІ у. МіеКібг2у ус2епі 2а ўе] СУбгсе ип2па]а Рісіга 
МіІапіеео, Кібгу рб?піеў бо4оуга! у Кіўоуіе іЮўлцс»лі. АгсВйеКсі 
ггодзіейссу ако ріегуўі па іегепіе Ецгору Уўзсподпіеў (о гфобіепіа 
Газаа ўгукогтузіаіі піе буІКо 5 і оуапе Катіепіе, ае баК?е го2пеео 
ўурц сегатіКе роіеуапа 52КІіует (гІагига і 1аІегге). То опі 
роў с2есрпіе цгуўаіі у агсріеКішг2ге упеў2 ігу. пае/аспіас?е і 
гбўпоКоІогоуа іегаКоіе. )ефдпаК деКогасіа ўуіаіуй ЎгезКапі піе 
гогроу5т7есбпНа зіе. Рога обіеКіаті КШ 7Бочоугапо раІас К5іа7есу 
і Катіеппу паг обгоппу па гатки егодгіейзКіт (2іаўізко 
муіакоўе па у есродпіозюулайсКісй 2іетіасі у ХІІ у). 

Оргост у'зротпіапусй Ууге] 52К6! агсріеКіопіс”пусі, угагію 
мзроппіее 1 о гергегепіаіууте] (Іа Кіўоукіеў 52КоТу БуЧоўпісіуа 
ХІ у. буіабупі у Тагоуе, Кібга 2051а4а 2піз2стопа у стазіе 
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Ігтезіепіа зіеті уў 1230 - 1231 г. Родютга ўе) ўукопапа БуТа роіеуапа 
з2КІім'ета іегаКога, па Кібгеў офутоіве] зігопіе 7паў4оугаіу зіе гпакі 
сесіш гагпсаг5Кіеео. 

ОКге5 іттесі 

ИЯстезпу воук (агига роіоюа ХІ - ріегюзга рона ХУ у. (а 
ОКгез (еп (іеі зіе па Чуга родокгезу: 

уоіупзкі (Чгиеа роіююуа ХІІ у.). Ма Віаогізі роўаіа 5іе поў у 
птаіегіа! Бо4оу Лапу, росродгасу 2 Жоіупіа - ўлеКіср гогтіагдуў 
сееіІа-раісгаіка. 7піка сатіапка (уаріеппу гохіубг 2 Кауаікаті 
сегіу, роаМаа род ўёезкі) і таіоуіаа безКоуе ога2 гІагига і 
пагІаспіасте. 

Роўаміа зіе поугу іур забудоў ай обгоппусі о оКгагіут або 
ргозіокаіпут Кзааісіе - “іе7е-Чопіопу ўури угоіуйзКіеео. Маіа опе 
гІебокіе Катіеппе пЧателіу і поўгу ууепё5кі зузіет тип 2 седіу. 

ур'уу Вапгеаіускі (ХІУ - ріегу зга роюуга ХУ уў). Роўаугіаўа 
зіе поуе таіегіаіу Бадоу апе: дасрбука і Кабе! гагкоуу. Оа 
роюуу ХІУ уў. паг уўепдКі ггтіевіа туг гобусКкі. Гасру Кгуёе 54 
росгакочо рбісуІіпёгусгла, а роіет ріазКа ЧасрбуКа. Виуфуа з5іе 
ріегузте па Віаюгізі гапкі обгоппе (сазіеПипа) іесвпіка. ууасэпіе 
пш Катіеппеео 2 тіпітаіпут угуКоггузіапіет ёесту угіеікісВ 
голтіагоу. У/гпозгопе 54 іаК7е поуўе раіасе Катіеппе уебіце ітадусіі 
воіускіеў (Моўоегбек, УУііпо). Моуе пугоўапе сегКуіе 
ргамозіауте іее0 оКгезц - у/ Сгоапіе, МоўоргоаКі, ТгоКкаср і УіІпіе 
птаўіа Катіеппе Ёипдатепіу і сегІапе КопзігаКксіе ўсіап, а Часпу 
рокгуіе за Часрбука о гбгпуса Кэлаваср. Стазу іе 2у/і4гапе 54 2 
роіауіепіеп 5зіе Бгопі оепіозіхеіпе], со (е2 гпасгпіе ўріупею па 
теупей?пу Ууеіаё і мемпеўгпа КопзіКсіе агсріекКімгу обгоппе). 

ОКте5 стуўагіу 

Рбепу Ыаідтиякі гоіук (ёгиса роіона ХУ - ріегнзга роіота 
ХИІ и.). ОКгез іеп 2міагапу ]е5і 2 готуюўета Бидоўпісіуа 2 сееўу, 
су п2ууапо гб?пусв гоёгаўбу сеу ргойІоуапеў (ропадё 
КІКадзіезі81). Роўіаўа го7ле огпатепіу па Газадасі буіаіуй, 
ўуКіадапе 2 уура!Іопеў сегіу КІіаКіегоўе]. Моче уіеіоуіег0оуе 
тапкі Чобтге рггузіозоуапо (о оепіозігге!ае] Бтгопі - та]а егубе 
зсіапу і багахо гіерокіе біпЧатепіу (2гу4а52с2га ўіе?е). Роўаугіаўа 
зіе гаК2е буіабупіе го2пус уугпай ўури обгопперо. /побўў ойгафта 
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зіе шгавусіа таіоугіЧеі ў'езКоугусЬ, уеуупай” роўаула]а зіе ріесе 2 
КаЙі ра4еКоуусв. Во4Чоуапе за ріегу5ге Ччэуолпісе, віюрпіоую па 
ўазадаср зосцўе 5іе Фупк. Оргосх буліабуй ргамозіамус і Кают!іскКіса 
У2позгопе за зупаеосі і пестегу. 

ОКге5 ріаёу 

Кепезанў (агига роіота ХКІ - росгаіек ХУП у.). ОКге5 іеп 
спагаКіегугц]е зіе зУоізтут ро!Іасгепіеп ігачусіі БиЧоўапусВ 
рдб?пеео еоіуКи, рб?пеео гепезапэй (тапіегугтц) і уўсгезпего 
БагоКи. У (уга оКгезіе па Віаіопізі роўаміаіа 5іе рго(езіапсі, а од 
1596 г. - ипісі. Ргоіезіапсі у2поз7а поўуу іур буіагуй - 2богу 
Ка[чгідзКіе, а ипісі - сегКуліе па рІапіе БазуІКі. Рггу гупКа уў тіазіас 
БіаіопізКіср Бадуа зіе Катіеппе габі52е. 

АгсВіеКімге обгоппа гергегепіціа таткі рБазўопоуе - росгаікоўо 
Тура зіагоўлозкіеео, рб?піеў - поў ороІепёег5Кіеео. УУ агспйекКшгге 
іср 7атпасга]а 5іе пе ўріуугу тапіегузті піЗегІапажіеро (гапаек 
У НоІзтапасі і запек «Візіу Коуеі» уў 5по!апасй). 

бтегга зіе поу/е іуру тмпі 2 севу - гепезапзоууеео і роІепа4ег5Кіее0. 
Ттіепіа зіе Кэх(аН ОКіеп і обжогбуў аглуіоугусі, роўаугіаўа зіе муКи52е 
і бБаІКопу, роуб2есппіе 5050] 5іе Катіепіе до «еКогасіі (аза 
Брудупкоу. Орзегулўе зіе гогуўб] сегатікі гІаагоуапе). Роуў57есйпіе 
збозцўе зіе е[ахигоугапа дасрбуКе і КаЙе, іегаКоіе і 5гКЮ оКіеппе 
росрод2асе 2 ргойчксіі рупісте]. Еавафу Бафупкбу? зюрпіоўю 
саікоуісіе роКгууапе 54. ўупКіепа 1 гапіка]а апузіустгпе тугу 2 сегіу. 

ОКте5 52654у 

Вагок (Копіес ХУІ - кКопіес ХУП и..). ОКте5 іеп попа родзіеііб 
па іггу родокгезу. “ 

Мстезпу рагок (Копіес Х“УІ - ріегуўзга роіоуа ХУП у). У 
Туп стазіе па (егуюгіцт Віаюгі5і роўаула]а 5іе ріегуў52е рагкі і заду 
огагх «гм'іегтгуйсе». У сепітаіпе) сгебсі тіазі біаіогі5Кісй роўауіа]а 
зіе тшоуапе доту тіезхКаіпе, уў піеКібгуср 2 піср 2паўац]а зіе арігКі 
і зКІеру. Ма са/е] Віаіоги5і Бидца зіе пигоуапе КІазгіюогу гогпусі 
ўузпай сігтеўсіўайзКіс. У пКадзіе буіагуй сйггебсіўайзКісА, а 
пауеі піеКібтус! вупаеое ў'укоггусіц]е іе ЦКіаа рггезігеппу го2пусі 
уагіапіюуў БагуііК (фумуіегоче, ўейпоуіегоуе і Бехуіегоуе 
Бодфункі). Одбуча зіе ргтгерцчоуга бізіотусгпеео сепітит Біаюгі5КісВ 
паіаі і тіазіестеК - у/ сепшт 2паўфуўе 5іе Бгокоуўапу рІас 2 гайі57епа 


185 


і обіеКіапі рап4іоууті ога? ўуіабупіаюі гогпусі угугпай. Ўоко] 
булагуй роў зіа]а ріегузге тіеўзКіе степіагте, а Іісгпе КІаз2іюгу таўа, 
тигоуапе огговтепіа 2 Бтататі, а паўеў 2 обгоппупі у/іегаті 
(КІазгюг Вгугіёек уг бтопіе). 

Ма Газафасі буіаіуй Каю!іскіср і ипісКіср роўаугіаўа зіе дгеўпіапе 
бешаіпе роіісрготіе, а па степіаггаср і ўе улейгасй буіабуй - 
Катіеппе паггобкі, оз4оріопе гге/раті 2 Катіепіа. 

У утеітгасп Бадупкбу 2х Катіепіа роўўзгесіпіе зіюзоўгапо 
сІалгоуапа сегатіКе: КаЙе, сегатісгпе тедаіопу і іегакКоіе. РасВу 
Біфуркбў гЧобйа сІагигоуапа дасрбука Коіогі 2ігіопеео і гагоўего. 

бгодКоўу у багок (ёгога роюуа ХУП - Іаёа 20. ХУІІІ у). 
У Суп с2азіе обзегулўе 5іе гогуубў БиЧоупісіиа пигоуапеео па 
уі, роуўв(аіа таепаскіе і бгІаспесКіе раІасе і 5іебзіБу, гарибоўгапіа 
возродагсте, тигоўапе 5уіаіупіе і КІаз2гіогу 2 Катіепіа. 

У БшФоўпісіміе рггеуагліе зію5уўе зіе сіепКа сееіе-раісбуКе, а 
уе улеўггасі - КаЙе «Чуўапоуе». Орбзетуцўе 5іе зіюрпідсуўе 
рггесподгепіе о4 агеувіапусВ тозібуў і сподпікоУ о БгуКоўгапусі 
Шіс ірІасбу. Схезію бидцўе 5іе рггуагогпе Каріісе і зіамліа бгеупіапе 
Кгтуе. 

Рб?ву багок ( гококо) (Іаба 20 - 80. ХУП у.). ОКгез іеп 
срагаКіегузцўе 5іе уліеікіт биасутісічет тугоўапу па іегубогічиі 
саіеў Віаіогизі. Эіо5ц]е з5іе Ёаіізіа ЧасрбуКе і КаЙа «еКогасуўпево 
(поіепаегсКіее0). Уе упейгасі игуча з5іе фугоббуў 2 Ёаўапсі і 
рогсе!апу. 5(050]е 51е рагКіег. Упеігга раіасбу гдобіа улеіКіе Імзіга і 
гутапаоІе. Обзегуўце зіе роўўзгесрпе зіюзоугапіе Кибус і 2еіупусВ 
4еаіі (Кгагу БаІкопоуе і 4гуіоуўе, гб?пе агсріеКюпістпе (ейаіе Газа, 
оегойгепіа паггобпе і.). Уе упейгасй буізіуй Чотіпце гге?ра, 
сІбутіе 2 гірэйІ 521 1сгпеео тапацг, рорШагпе 54 таіоуўіЧа ЁевКоу'е. 

Ргзедзіауіопе роууўеў гІбупе оКгезу гогуоўа БіаюгцзКіе] 
агспйекКшгу пашоуапеў гроКі 5гейпіоўіесга і сгазбуў поўогушусі, 
агат. 5сібіе 7млагапа 2 піті Пізіогіа іесрпік Бу4оўЛапусі у'угагпіе 
зуладсту о рггупа!егпобсі Віаіогізі, гу1а527сга од ХІУ Чо ХУШ у“ Уу., 
«о гасподпіоецгореўсКіеў іафусіі КШшгу і гасродпіоецгореўзКіеео 
агеат КИшгу таіегіаіпе] і зрабсігпу Пізогус2пе]. 


Тіцтастуга 2 ўегука Біаіогискіего Неіепа СРОСОЙ СКА 
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Сопсіцзіов 


Те апа]узіз о? пе сепімгіез-оіф деуеіортепі оГ ВеІагізіап 
Бгіск-ап4-зіопе агспесіше зроуз е бПоуіпе зіаее5 оЁ 5 Пізіогу. 

З(аае І 

Еапіу РоГаізак Еросі: (ІП сепі, - ўіг5! паіў оў пе 1218 сепі). 
АС і5 біте пеў би Ііпе таіегіа!5 (те, іл бгісК, сетатіс ЙІез, 
зтаі:, уіп4оу е1а55, Іеад ріаіез бог соуегіпе гооб5) соте іпіо Беіпе, 
апа зргеад а оует Ве]агі5. 

Тае уаПз оЁ спигсрез аге (Чесогаіеа уі Ё'езсое5, зіопе 
боцпаііоп5 оп угоо4еп ўатеўогк аге сопзігисіеё (5С. Борвіа іп 
РоІа5ак, Мопазіегу Спугсре5 іп Веісруізу, ею.) 

Агсрпйесі5 оЁРоІаізаК іпуепіед а зресійс Туре об бгіскустК Уі а 
рідаеп Ііпе. Аі бе зате біте а зіопе іетріе угаз Бі іп Котап зіуіе 
іп МіепзкК. Богеігл таз(ег5 (регпар5 тот РоІапё) уете іпуйед Юю изе 
зреабпіпе Гог оцп4айопт; іпеу аізо Бееап іо 4есогаіе Уаа 5 уі зресіа] 
зіопе Шез. Ви зюпечогК уаз зргеаё опіу іп Ро]аізаК агеаз. 

Збаве П 

Сготій оў Розі-Вугапііпе Агсййесіинге (тіа. о/ійе 1218 сепі. 
“Бег. оў ше 13ій сепі.). Аіі5 те біЙетепі агспііесцга! зсрооі5 
агізе іп ВеіІагі5. 

Ро!Іабак Эсіооі. Арагі ўот (іетріе5, е Ргіпсе'5 зіопе ўуо- 
зіогіед раІасе і5 сопзітусіеа іп е РоІаізак Юррег Сазе. Агсбіесі 
Зорп БІ а пеу буре оГіетріе ўі диііе а аіЙегепі 5тусіш”е обе 
пррег рагі; Пе и5е5 сагееп-Іпе КокозрпіК5, Урісй іоеейег уі 
«есогайпе ёе Гасаде5 пауе а ргоіесіуе біпсфоп бу ЁасіІйайпе угаіег 
апа зпоуў зрІчауз (бе Сригер оГ Пе Тгапейеигайоп апд ойет 
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сригспе5 оГРоІаізак). УУооаеп зігисішев обоцп4абоп аге по Іопеег 
узейі, пеу аге поўў побеер (опе тейўге, (пе Черіп обе гогеп еагій), 
апа аге таае оўзта!! гіуег рерЫІез. [п ре абе 1248 сепішгу РоІаізак 
атспііесіз ўоцпаеа ап іп4ереп«епі спод! іп бтаіепзК Біаіе апа етеайу 
іаЙцерсей Моугогоа зсрод! оЁагсбііесіше. Апа іп РоІаізаК зеу 
Б ацлпіфце Фгее-сопспеё сршев. 

УібзерзК Эсросі. Іі ууаз богтед іп УйзебзК іп (ре богііев оГ ре 
І24р сепішгу, у/пеп (ре Ргіпсе гебугпед гот Вугапіічт апад бгопарі 
ум Віт воте ргоуіпсіа! таз(егз озіопеў/отк. Треу би! сругсбез 
пзіпе (пе агі оГЫепдед зіопеўотК (5іопе-Ііте БІоскК5 боцаа іп е 
Іоса] дерозіг оГ бсІотііе апа іпіп бгіск). Оп поў зшуіуеа бе 
гетаіл5 оГ Уйсеб5К спигсре5 (зе Сригср оГпе Аппипсіайоп) апа 
Мауайгачак сригсрез (е 5151.Вагуз апа НІеБ Сругсі). Тре 
отатепіайоп оЙбасаде5 улі те тіхіше (іп егау рІазіег) апа бе 
уе оРуЛціе-срескед зігірез, табе улір Ііцпід Ііте, Пауе апаІогу іо 
е (еп Срегпівоу зіуІе оЁ бЦІіпе. Тре спигсВ сопзгісіеа бу 
УйзерзК агсбі(есіз регпар5 Опсе аФогпед пе сепіге оГапсіепі ЗІцізаК. 

Нагойпіа Эсроді. Іі уга бочаае іп Нагодпіа Ргіпсіраііўу іп пе 
тіфяІе оГіре 1268 сепіогу. Ів Ёоцпаег, іп пе уіеуг оЁвоте зсроІа15, 
зат Рісіг МПапер, ў/по Іаіег у'откеа іп Кіеу апад Оцгисё уеге 
Нагодпіа агсрі(есіз Уеге пе б151 іп Еазіегп Еигоре ію изе лог оп[Іу 
егоцад 5іопез Бша!5о 9]агед сегатіс5 обуагіоуц5 іурез бог 4есогайле, 
е Гасадез. Іп іп(егіог5 еу уёёгіу изеад раІазпікз (соррег апа 
сегатіс бу-іп гезопагог5) апа соіошгеё Яоог (ез. Виі гезсое5 іп 
сригсре5 Угеге гаге (рел. Арагі гот рІасе5 обусотзпір реу Ба пе 
Ргіпсе 5 Ра[асе апа а зіопе Гогійсаоп іп е Нагофпіа Сазе, уВіср 
уаз поітуріса! оГ е гуеіЁр-сепшгу Еаві-ЗІауіс Іапё5. 

Ісів аізо фогір “Пе тепіопіпе пе Сригсй іп Тагап Б Бу Фе 
суе р-сепшгу Кіеу зсрооі, у/ріср угав гоіпеё фигіпе е еагіадцаКе 
іп 1920- 1930. Ів Яооі5 ўгеге соусгеё Угіір 9]агед ЦІе5, оп (Ве оЙпег 
зі4е (реге ўгеге сегатіс тагк. 

(аве Ш 

Еакіу бойіс (ес. Паіў оў бе 1318 сепі. - ўітэг Паіў оў іне 151й 
сепі.) . Тріз 5іаге сопзізі5 ОГіуўо регіод5. 

УаІупіап Регіод (5ес. рабой зе 1301 сепі.). А пеў” іуреоГЬшаіпе 
таіепа! ів бгоцері іо Веіагцз гоп УаІуп. І із Ёпеег-таКеа гіс, 
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“Батіарка ап ёгезсое5; Подог ез ап паіазпіК егадцаІіу уапіз. 

А пеў буре обГогіійсайопз вргіпе пр іп іоўлі5. Гпеу Вауетоцаё 
оггі9р(-апеіеё Гогтз апа аге саЙеё Уаіупіап 4опіоп5. Треу аізо 
рауе аеер зіопе оцпФайопв апё а пеў Уепаеап зузіет оГЫгіскугоіК. 

Напзеайс ІрЙцепсе (1401 сепё. - зі паі оЁ бе 1508 сепі.). 
Меў БціЧіпе таіегіа!з (госб-ЦІе5 апб ройегу бІе5) арреат. Іп е 
піф-ошіеепій сепішгу Уепаеап бгіскуготк із гер!асеё бу боіВіс. Тре 
тооб5 аге соуегеё бі5і улі веті-суіпдгіса! апа Іа(ег Яа! бІе5. Ві 
Веіагизіап зіопе сазЙе5 іп (пе тагэбе5 аге би: іп Ёпе збуІе оЁ 
з(опеўогк ўі воте цзе о Іагее-БІоскед Бгіск. Меў зіопе-БшІ 
раІасез іп боіпіс зіуІе зргіпе пр (МауаргадаК, Уійпіа). ОгіпоЧох 
зіопе-Бш іетріез іп Нагодпіа, Мауаргадак, Ттокаіапа Уіпіа рауе 
(опе боцп4айопз апа бгіск зігусіше5 оГугаІ5; (пе гооб5 аге соуггеё 
0 Шез оГуагіоц5 Чезіеп. Г Піе регіод із соппесіед ўр іпе іпуепбоп 
сЁ іге-агптаз, урісп сопзіЧегаЫІу іаЙцепсед іпе іпіегіог оГ огісайопз. 

Зіаве ГУ 

Іаіе Веіатизіап боіПіс (зес. Паіў оў іе 1518 сепі. - ўітзі паіў 
дўе бі! сепі.). Тпіз регіод вупбо!івез а Поўўегіпе оГ Бгіскуотк 
ршІ4іпе, у/реп уагіоив апа питегоцз Турез оЁ5есіоп бгісК соте 
іп(о и5е. Оп іре Гасадес оГспшсре5 Феге арреаг уагіоц5 огпатепі5 
таде оЁсІілКег (рага-бугпед бгіск епсгузіеа угіі8 ігасегу). Меў 
тпшцюўегед сазйе5 Йі Ёге-аттаз “еі - реу Вауе іпіск ууаІ5 апад 
уегу «егер оцпааііопз. СавіеПаіед апа Гогісаіеа сригсре5 оЁ 
ФіЙегелі геіівіопз зргіпе пр іп іоўупзрірз апа іоўлаз. Рте5со ігадіііопз 
геуіуе, іпіегіог5 рауе зіоуез таве оЁсарэшат бІе5. Різі Веіагцзіап 

“ре гіез аге сопзігисіеа, рІазіег ггафцаЙу сотез іпіо изе. Арагі от 
Опподох апё Саёроііс сригсвез, зупаеоеие5 апі тоздне5 аге ці. 

Э(аре У 

Кепаіззапсе (ес. паіў оў Не 1618 сепі. - бег. оў іе 1718 сепі.). 
Твіз регіоа і5 спагасісгігед Бу пе упідце еп оІаіе-боіВіс, Ігіе- 
Кепаіззапсе (таплегізт) апё еагіу-Вагодие ігааійоп5. 

Тпіз із Фе ўте уВеп бг5і Ргоіезіапі5 апа Іаіет (1596) Юпіаіез 
арреат іп Веіагі5. Тре Ргоіезіапі5 егесі пеў, бурез оЁ сВигсрез 
(Са!хіпізіс саіпедга!5) апа е Опіаіез БшІ сругсрез іп Вавіап 
збуІе. Эболе іоуп-паІ5 аге Буй: іп боўга здпаге5. 

Еогйсаіед агспііесішге із гергезепіеа бу базбоп сазЙез бевігпеа 
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іп ОІ4-Котап апа Мео-ЮцісВ збуІе5. Опе сап аізо ігасе а зітопе 
іп8пепсе оГ ІЧеіпепапдізВ таппегізт (Сазйеіп На!зпапу, УУпйе Сазе 
іпЭтаапу). 

Меў іурез об бгіскогК ( Кепаіззапсе апа Гіс) аге аІзо 
зргеад.. 

Еогтз оГ уіпдоў алё доогугауз срапее, егКет5 апа Ба]сопіев 
арреаг, зіопе із угі4еіу узед бог «есогаііле басаде5. Треге і5 ап 
іпіепсіуе изе оЁ 8/атед ЦІез (бог гоо5, зіоуе5 апё Йооі5) апа гуце 
зІавз (Гог уіпдоў5). Ге Гасаде5 аге егабпаПу соуегед ўлі ріазіег, 
апа 5оте сагреСІКке БгіскуўоіК і5 іпеп по тоге. 

(аге УІ 

Ватодие (епа оў іе 168 сепі. - епа оў іпе 1718 сепі). Тпіз 
з(асе сап бе 4іуі4ед іпіо мее Іопе регіос5. 

Еапіу Вагодцие (еп оГ (пе 1642 сепё - йг5ё Ва? оГ (е 1748 
сепі). А: ібі5 регіод Яс: рагкз апа гагаепз аге Іаід оці, Ёіг5і 
тепавегіе5 аге орепед. Сепіег5 о Веіагіузіап іоуўпз аге ед ўі 
Бгіск ФауўеШпе рПоц5ез, апё вопе оЁ (пет зегуе аз зрорз апё агие- 
8Ё0ге5. 

АЕ оуег Веіаги5 топазіегіез апа пулпегіез оГуагіочз гііе5 аге 
Бы. 

Г ре ез5іеп оЁСргізнай іетріез аз ууеі аз іп 5оте зупавогие5, 
«Й сгепі зспетез оГ базЙІсаз аге изед (зіпешаг, іуо-іоўегеё, еіс). 
Те тесопзй соп оГПізіогіс сепіег5 іп (оугп5 апд іоуўп5Пір5 іаКез 
расе - іре уегу сепіег оГ ре вей Петепіі5 оссцріеа бу а собЫІеа 
здцаге угіёр а (оўла-раіі, спигспе5 оГ бі егепі гііе5, апа гоуўв о 
зрор5. 

Коцпё (зе спугсрез Ёігзі іоўла сетеіегіе5 арреаг, питегоцз 
попазіегу сотріехез пауе збопеуга5 уў ва(ез алё ЁогііЙсаіеа 
томегз (Мопазіегу оГ Вгі4чееі5 іп Нагодпіа). 

Іа Фе Гасадез ог СабоІісапа Опіаіе Спигсрез роіусрпготіс ўго0- 
«еп вітусішге5 аге у5ед; іп іпе сруигсі іпіегіог5 апё оп (Пе ггауеуага5 
зіопе (юпабз Ул1- зіопе-та4е зсПріше5 арреаг. 

Те іпзіёез оЁ віопе БиіІіпев аге весогаіед у газе 
сегатіс5-НІез, сегатіс те4аНіоп», 91а7её егееп апа Бгоўп без. 

Мі Вагодие (5ес. Вай оЁ Ве 1748 сепё. - бууепііе5 оЁ (зе 1818 
сепі.). АЁІПіз регіод іпеге із а егоўл оГбгіскуотК іп Пе соцпігузіЧе 
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Уреге бгіск раІасе5 ап Гагтіеад5 аге Бі бог пе Іоса] тагпаіез 
апа зпіаКІа (вепіту). 

Іо БцІіпез5 Йпеег-тагкеа бгіск і5 цзеб ара сагреіеё паозаіс 
Шез аге таіпіу пазе іп Чесотайпе іпіегіог5. 

Трегеіза егафча! спапее от ў/оодеп гоадз апа рауетепі5 ю 
собОІеа зітегі5 апаздцаге5. Коадіче спареі!з апа уўоодеп сгоз5е5 аге 
іпітофцсе. . 

Га(е Вагодце (Кососо) (іууепйе5 -еіерйе5 оі Ве 1802 сепі.). 
Трі5 регіод із срагасіегі7ед бу а Іагее-зсаІе БгісК апа збопе 
сопзітисіол аЙ оуег Веіаги5. 5оте іурез оГугауу ез апа Роіса 
Шез сопе іпі(о изе. Тре роц5е5 аге Шеа ўі сріпауаге апа 
«гіуаге; рагачесіз іп (аусиг. Тпе іпіегіо15 обраІасез аге бесогаіей 
мб Іагее пйтог5 апа срапаеііег5. Са5і-ігоп апа ігоп-соаіеа агіісіез 
(баісопу Баг, уагіой5 «еіаіі5 оЁ Ёасаде5' Чезіеп, егауе гайіпез еіс.) 
ате ід Газріоп. Те спигсрез ргебег рІаз(сг-сазі апа у рйе-зіссо 
зсшШрішгех, .., (гезсое5 агаіп Бесоте Іреіг бауоцгіііе5. 

Тру, Те абоуе тепбопед зіагез оЎВеагизіап Бгіск апа зіопе 
агспйесіше іп бе Мідфаіе Агез ара Іаісг регіодз аз У/а аз іпе Візіюгу 
аГЫшіле агі, аге Блігні еуічепсе обіпе басі іраі Веіагизіап сіішге 
із опе о/ УУезі-Ецгореап сИіцге5 (е5р. гот (Ве 14ір ЦІ (бе 
1748 сепі.), апё Веіагие Беіопез бо іпе УУе5і-Ецгореап агеаз оЁ 
таіегіа! сішге апа Бізіогіс регіёаге. 


Ттапзівіеа Бу Аіепа ТАВОІІСН 


191 


ЗсИпззбоігегіпееп 


Ріе Апа[усе бег ўагрупёегіеайеп Епіхіскічпе «ет БеіапіззізсВеп 
Тіеге!ІрацуевепКиазё епабе[ісві цаз «іе боІегепаеп Еіарреп іп Чег 
Се5спісНіе ёег Беіапіззізспеп Васк5іеіпагспйекшг ж пеппел мад зіе 
Бедіпег 21 Безйттеп. 

Ріе еі5іе Еёарре 

Ріе ўгййсейіве РоІагкег Регідае (8ах 11. Эр. - віе егэге 
На!ле ез 12. Энйх.). Ча Чіезет 7еітацт епізіевеп ауЁ 4ет 
Беіагіззізспеп Тегіогіша ипа уеі4еп гап2 пеце Вацтаіепіаіеп 
уегбгеі(еі, зоісре угіе Ка]іК, фёрпег 7іеее!і, ВоаепрІайеп ач 
Кегатік,Бипіе5 Мозаіке]а5, Еепзіего]а5 упа ВіеіЫесре Ёіз Рас. 

Тут егзіеп Ма! уегаеп іе У/ёпае аег Кігсреп ті: РгезКеп 
амзеета!і, е5 ууегаеп біеіпбапЧатепіе ац еіпет Но[геегіі5і гетасйі 
(4іе РоІажкег ЗорбіепКаредгаІе, іе Тетре! Че5 КІозіе15 іп Вейзсрі7у 
ч5ч.) Ріе Ро[агКет Вацтеіз(ег пабеп еіпе Безопаеге Агі уоп 
Мапега ті еіпег «уег5(есКіеп Кеіре» ацзееагбеііеі. 

Г Чіезег 7еіў Бегапп тап іп Меп5К еіпе ЭіеірКігспе 20 Бапеп, абег 

пісрі паср бугапііпізсреп, зопіега пас ў'езПісреп, готапізспеп 
Тгадііопеп. 211 4іезет РуесК раі тап ацзіёпаізсре Вашпеізіег 
гіпееІавеп, тбе!іспегуўеізе ацз Чет Бепасррагіеп Ро]еп. Ріе 
сіпееІааепеп Меізіег уегуеп4еіеп літ Вапеп уоп Рупдаптепіеп 
УгізсВаіеп упа усіКІеіфеіел іе У/апае ті безопаегеп 5іеіпріайеп. 
Арбет іе 5ісіпрадцуезепкапс: (іезег еі ехізйегіе пиг ацЁ вет 
Теітіюгіцт 4е5 РоіІажег 5іааіе5. 

Ріе т'уейе Еіарре 

Ріе Вішегсеій: 4ег розіругапііпізсйей Ванкинх анў вет 
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Теггііогінт ае5 еШпортарйіхсйеп Веіагиз (Мійе ае5 12. - Ап/апе 
«ех 13. Зайнтішпаепіз). Юі біезет 2еітацта БіІі4еп зісё ів Веіагх еіпіее 
Кепп2геісрппеп4е Вацкипзізсреп Вега. 

Ріе РоіІазКег Вадпкапзізсвше. Тип егзіел Маі! іг іп Роіазк ацбег 
Кігсбеп «ет зіеіпете гуеіеезсроззіее РаІазі Че5 Ейгзіеп ац (ег обегеп 
Вште серай. 

Рег Вацтеізіет Торапп зсрайі еіпе пеие Аг Чег Кігсреп ті еіпег 
апёстеп КопзіпіКноп ае5 обегеп ТеіІ5, хо еіп Кіеідрпііспег Кокозсйпік 
(Базза(епуеггіегипе) гата Удтзспеіп Котті, аег піспё пот віе Раззадеп 
зсргайскі, зоп4ега аус еіпе зсрйссепЧе Еопкбоп «гЁЦІ (ег уегрі 
«ет АБ шз5 уор Кееепуаззег цоё дет 5еірзгабушт уоп 5српее). 
Раз із: іп ег5іег Гіпіе (іе Бегабтіе Егібзег-УегКІагапесКітспе паб 
гуепе апаеге Кігсбер іп «ег 5іаёі. іе Но! коп аКіопеп уоп 
ЕцаЧатепіеп уегзсріпаеп, зіе ууегЧеп ]еізі пісві бе еетасіі (ебхаіт, 
ау аіе Тіеўе фег Водепісьб іепіае), зопаега ті КІеіпеа Еіу5ззіеіпеп, 
ті Уегуеафіпе уоп Ка[К аизееіееі. Ат Епае ае5 12. ўаргрипдегіз 
зсраЙеп «іе РоІазКег Вацтеізіег ге еігепе Вацкипзізсрше іт 
ЗпоІепэКег біааі иупд БееіпЙц55еп зерг зіагк іе Вацкипазі уоп 
Моцгагайа. Іп Ро]іаж егбацеп 5іе ауў 4ет Тегіюгічт ае5 Вейзсрізу- 
КІозіег5 еіпе еіпгіетаііее Ггеісопер-Кігсре. 

Ріе УУізерзКег ВацкципзізсВше, іе епізіапа іп У/ігебсК іп 
«еп 40-ет 7аргеп «ез 12. Тартрупегіз, а]5 вет Рйгзі уоп У/ітгебзК ац5 
Ву7ап2 тгугйсККат ппа уоп дгёбеп еце Ргоуіпатеі5іет іт 
Біеіпрацуезеп тібгасіе. біе еггісріеіеп Кігсрепр іп ег 
ТесрпіК де5 гетізсВіеп Мацегаз ті Уегуелаипе «ег 5іеіпегаер 
КаіКбІбске (ач5 (ег бгбісреп І аеег5іййе уоп Гоіотііеп) 
упа айппеп 2іеее!5. Віз 20 пп5егеп Тасеп з5іра іе Кезіе Чег 

Кігсбе іп УізебзК (Магіа-УегтКйпвіецае) паа Чег Кігсве іп 
МачаегофаК - Мецзіаа: (4іе Кігспе патеп5 Вагуз паа бІеб) 
еграбепееЫІіебеп. Рег Уегрціх уоп Раз5ааеп ает Кігсреп ті айппет, 
агацет біск, іп4ет тап ўеіве (зспасраршіспе) бітейеп ті Не 
еіпе5 Ёеуспіеп Ка[Ке5 уегуепас(е, паі Апаіогіеп іп Тэсрагаіеацбам 
аіе5е5 Рейташтез. Піе уоп беп УігерзКег Вацтеізіега гераціе Кіссре 
раі гіпсі пабеііспегуееізе іе Виге 4е5 аНеп 5Іу2К гезсііайсКі. 

Ріе Вапкипзізсрйіе уоп Стойпа. іе раг зісй ац ет Тегтіюгіцт 
4е5 Сгодпа-Ейгзіепштз5 іп Чег Мійе ае5 12. габгрципдегіз 
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регацзееЫІЧеі. Еіпіге У/іззепзсваЙег пеппеп а!5 бгапёег біезег ЭСрШе 
Ріой: Мапега, вет зісі зраіег іа Кіеў упа Оцпізсй ті? Вапагбейеп 
БезспаЙігіе. іе Сгойпаег Вацтеізіег уегугепаеіел 2ига ег5іеп Маі іп 
Озіецгора літ Уегриіг Чег Раззаеп пісрі паг вез епе Эіеіпе, 
зопаего ацсі: вІазіегіе Кегатік уоп уегэсріедепеп Агеп (Ріайеп паа 
Эсрйз5е]а). 5іе уегуепаеіеп ўейевіегерепд іп 4ег Іппепеіпгісіімле «ет 
Кігсбеп Наіазпікі (ропе Топкгйее обпе НепкеІ) ипа Бипіе 
Во4епріайеа. 

АрБег іе ЕгезКотаіегеі бег Кігсреп уаг пісрі уегбтейее. 
АбрВвег Кибізеебёц4еп уагеп еіп ЕйгзіепраІазё маё еіп 
Уепеічіецпезгіеееігерацае ацё (Чег бгофпаег Віге егісріеі (Чіезе 
Егэспеіпапе і5і г овізІаулізспе Г ёпаег пісВі еігед). 

Ацбег Чеп обепеепаппіеп ВацкипзізспШеп пизз тап аус (еп 
Уегіегеіег вег К іеўўсг Вацзсрце Че5 12. Таірипдегі5 пеппеп- (іе Кігсрпе 
іп Тугац, іе іп Егеебпіз без Егабебепз іп еп Заргеп 1230-1231 лі 
Спісе верапееп Угаг. 

Гег Ры бодеп «ег Кігсре уаг ті: еІазіегіеп Ріа(еп ац5геІееі, діе 
апЁ Чег КйсКкзейе Тбр(еггеіспеп пане. 

Ріе бгійе Ебарре 

Ріе ўтййгейіве боі (іе гнейе Нёііе ае5 13. 25. - аіе етяіе 
Найле де5 15.98). Гіезе Еіарре іга іа гмеі Регіодер еіпгеіеіі:. 

Ріе “УаІупег Регіоде (біе гуеіёе На е 4е5 13.385.). Іп іезег 
7еі Коттіпаср Ве]аги5 ац5 УаІуп еіп пецег ВацзюЙ- гтобіоптайее 
Тіевгізіеіпе ті! РіпеегарагіісКер. Уоп пуп ап уегзспуіраед зрегіеПег 
Каік-2іеееі-Моёпе! ца РгезКотаІегеі зоўле апсп Вочепріайеп цаё 
НаІазлікі. 

Зе епбіеПІ еіпе пеце Аг уоп Уепеііецпесраціеп іп Чег павел 
о4ег гесріесКіееп Еопа- Ропіоп- - Тітпе вет УаІупег Ап. 5іе рареп 
небе 5іеіппчатепіе цп аз пеце Уепіззузіет «ез 2іесеітанегаз. 

Юег Напза-ЕімЙаз5 (14.21. - віе ег5іе НаНіе е 15. Лі5.). Іп 
«іе5ег 7еіі епізіепеп пеце ВацзіоЙе - Расйгіеееі ипё Тбріегкасвеів. 
бей 4ег Мійе е5 14. Табтриадегі5 уліг« даз УУепазтапега Фугср Чаз 
гойссВе егсеігі. Ріе Гаспег угегЧеп пасі пі рартуПадагізспеп 
пад дапп гіс Яасвеп Расйзіеееіп ееаескі. 

І Веіагиз уўегаеп гуп ег5іеп Ма! з5іеіпеге 5спІбз5ег-КазіеНе іп 
«ет ТесбпіК еіпе5 геіпеп 2іеееітачегаз тіе Уегуерпадиуае ег 
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гговіогтайгеп 7іегеі! егісіеі. Е5 угегаеп ацср пепе Біеіпраійсіе іп 
войсспеп Ттгадіцопеп гераці (іа МаугаегадаК пп У“ііпа). Ріе пепеп 
огірофохеп Кігсреп ац5 7іеегізіеіп (іе5ег Регіоае іп Сгодпа, Ттокі 
упа УПпа рабеп зіеіпепе Ецадатепіе под 2іегеіКопзіпікіопе аег 
Уапае. іе Гасрег уегдеп Чабеі тіі Пасрзіеее іа уег5сріеепет Еогт 
гедескі. Ріезе 2еійеп зіла ті: 4ег ЕпііесКиупе уоп ЕепегуаЙеп 
уефбипдел, уга Бедешейё аз Ацвеге ца іе Гапепкопвітыкопеп 
«ег Уепіеі4іецпесрацкцазі бееіпбІзві раі. 

Ріе уіегіе Еіарре 

Ріе зўрйіе Беіагиззізсйе (ойк (аіе гюейе Наійе аех 15.48. - 4іе 
егяіе Наіўіе а4е5 16. Лі5.). Гіезе Регіоде ізі ті: бег Війе?ей де5 
ГіевеГрацуезеп5 уегЫцп4еп, уо тап уегэсріедепе Агеп (ўбег еіпівё 
Ршігеп4е) уоп Еогт- (РговІ-)гіеее]п уегугепае!. Ее епізіереп ап 4еп 
Еаззадеп 4ег Кігсреа уегзсріе4епе Ограпепіе, іе ті КІіпКег- 
Васкіеіпеп аазеетапегі уўегаеп. Гіе пецеп уіеіттігеп ЭсбІбззег 
разве зісп деп Еецегугайеп еш ап, рабеп біске Мапега цп зерг йеўе 
Роп4апепіе. Е5 епізі'епеп апср КазіеПе уегэсріе(елег Копіеззіопел, 
4іе мг Уегіеійіецпе уегугепЧеў ууегаер. Е5 Іебеп (іе Тгадіфопеп ает 
ЕгесКотаіегеі угіедег ацё, іп Еёшпеп ўгегаепй Обеп ац Касйеіа 
гетасі. Мап Баці іе ег5іеп бІоскепіігте, аПтаМіср ўіга ар 
Еазвадеп 5йсК уегуепаеў. Ацёег еп огіродохеп ипа Кабоіізспеп 
Кігсреп Уег4еп бупагогеп пад Моссрееп еграці. 

Ріе ійпе Еіарре 

Кепаіззапсе (іе гнейе Наіўіе ае5 16.ЛІ5. - Ап/апе ае5 17. Л!з.). 
Ріесе Регіоде угігё ФугеВ еіпе еіпта/іее Уегбіпацае «ег Вацітадійопеп 
«ег зрёіеп бойК, Чег зраіеп Кепаіззапсе (Маппегізтцз) маё «е5 
Ейрзеійгеп Вагоск5 срагаКіегізіегі. Іагулізсреп ігеўеп іп Ве]аги5 2мет5і 
Ргоіезіапіеп па зей! 1596 апср Опіепіе ацЁ Піе Ргоіезіаліеп егтгісНіеп 
пеце Агіеп (ег Кігсреп - КаіхіпізйзсВе КабпедгаІеп, упа іе Опіейеп 
еграцед Кігсреп пі: вет Ріапмпе «ет ВазШка Агі. Ац еп Ріасеп бег 
Беіапіззізспеп біўСіе у'егаеп Кабпёцсег ац /іегеізіеіп еграці. 

“ іе Уепеівіецпезрацкиах: із: дшигсй ВазііопззспІб55ег 2пег5 бег 
аіціаПіепізсрпеп пра Чапо аег пецвоПап4і5среп Вацай уегіеўел. Іп шет 
Ваі і5і еіп з(агкег ЕіпЙцзз (е5 піедегіёпаізсвеп Маппегізті5 24 
усттегкеп ( даз Бсо55 іа баізсрапу пп даз бспІо55 «УеіВе5 Коуўе!» 
іп бтаіўапу). 
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Е5 у'егаеппеце Апеп де5 2іеееітацегі5 уггогейеі- іе Кепаіззапсе 
- пад іе рБоПёпаізсбе Агі. Е5 уетёер іе ЕепзістГогпеп пра 
Тёгбйрцпееп уегёпегі, е5 епізіепеп Еткег упа ВаІКопе, ўейезігерепа 
ул Біеіп п Уетриі2 4ег берацаеўавзавеп уегуўепае!. Ріе Війезеі 
«ег гІазіегіеп КегатіК із ўе ді уегтеткеп. Уейезігепепа уегаеп 
з]азіегіег Пасігіеее! паё Касреіп, сІазіегіе ВобепріаЧеа ипа 
ЕепзіегеІаз Чег НёйепрегэіеПипе уегугепае!. А ПтаМіср ўегёеп іе 
Еаззачеп «ег Ваціеп убШе ті 5бісК Бедескі, паа іе Музіег уоп 
Тіеееіпаацега еіпез Безйтт(еп бузіепі5 уегэсруіпаеп. 

Ріе зесрзіе Ебарре 

Вагоск (Епае ае5 16. /й5. - Епае ае5 17. Зантіипаегіз). Ріезе 
Еіарре Капп тап іп «геі ргобе Регіоеп еіпіейЙеп: 

Раз Ёгарзеібіее Вагоск (Епае ае5 16.75. -діе егзёе НаКіе без 
17.785.). Ай? ет Татіюогіцпа уоп Веіаці5 у'егЧеп ід діезет 2ейгацпа 
4іе егзёеп Рагкз упра багіеп апееіееі паа ацсі Тіегвсрацеп 
ограпізіегі. Ріе 2епігаіеп ТеЙе ёег Беіагіззізспеп 5іёбіе уегаеп 
ті 2іеее!уорпеерёцЧеп Бебаці, еіпіее уоп ірпеп 4іепеп аіз 
АроўеКеп ипа І ааеп. 

Іа еап? Веіагиз УегЧеп огірочохе, КабзоІізспе паа ипіепе 
РіевеІКІбсіег еггісріег. Веі ег Ріапипе «ег сйгізДісреп Кігсреп пав 
зоваг еіпіеег Зупаеоееп уег4еп Ріапапеззсрпетага уегэсріе(епег 
Уагіапіеп «ег ВазіПіКа уегуўепаеі (гмеі-, еіпійттісе цпа штіозе 
Кігсреп). Ез егоІеі4іе Отр!Іапипе 4ег різюгізспеп епігеп уоп Э ііеп 
заб МагкК ёаскеп; фаз Гепітит еіпег біебіцпе БіІёеі Чег герйазіепе 
Ріа тіеіпет Кафац5 иаё НапдеізІадеп зоўліе Кігспеп уегзсріевепег 
КопЁеззіопеп. Оп іе Кігсреп регигі епізіереп іе егзіеп зіаді5сВеп 
Егіедрбёе, пад забггісрпе КІозіеткотріехе рабеп 2іеееіцпаледипееп 
ті еговеп Тогеп ипа зоваг Уегіеі4іецпез теп (Ча5 ВісійепКІозіег 
іп бтодпа). 

Ап «еп Раззачеп Чег КабоІізспеп упа ипіегіеп Кігсреп уегуўепаеў 
тап уіеМагбіее. Ноігзкиірашеп ацё еп Егіеарбёеп ца іп вег 
Іппепеіпгісошпе дег Кігсреп Капа тап зігіпете габпта!е зереп, іе 
ті еіпег бігіпзкШІрічг уеггіегі 5іпа. 

Іп дег Іппепеіпгісййпе Чег Кігсреп дег 2іеегеіеерацче ула 
уейезіверевё р]Іазіеге Кегатік уегуереі: Касвеіа, Кегапізсіе 
МедаШоп5 пп е/азіегіе Воаепріайеп. Гіе Расрег 4ег бераце ууег4ел 
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пай гІазіепет Расріеее! уоп ггйпег ипа Бгацпег Рагое уеггіегі. 

Раз тійеге Вагоск ( іе зууеіёе НаГіе Че5 17.75. - (іе 20-ег 
Зашге ае 18. Зартацпаегі5). Іп біе5ет 7еітацт ісі віе Війезеіі (е5 
Тігеераўуезел5 ац ае ГІ апе лі уегтетКеп, ў'епа з(еіпегпе 
Магпаіеп- пд 5спІасараійзіе цаё бцпізрбёе зоуўіе Уіпізсрайзраціеп, 
Кігсреп пупа КІбсіег ац5 2іеге] еграці уўег4еп. 

Веіт Ваі уег4еп уогулегепё айппе 2іеге] ті Еіпеегарагіскед 
пад ір ет Іппепеіагісіі пе, «Террісікасреіл» уегуепаеі. АптаісВ 
рері тап іт Вац уоп рбігегпеп Райгаёттеп паа РоадЗуеееп 21 
герЙазіепіеп бітабеп иад Рійтеп ўбег. АКіу угегаеп ат Уўеее геіегепе 
КареПеп вебацс чад Пбіхете Кгецте ашеезіе І. 

Раз зрйіе ВагосК (КокоКо) (Ріе 20-80-ег Зайге ез 18. 
Заштшпаегі5). Гіезе Рэегіое улігё Фугср гіпер егобеп 7іегеІрад аці 
«ет гапгеп Тегіюгіцт уоп Ве!аги5 срагаКіегізіегі. Е5 у“егаеп еіпе 
реце Аг уоп уеЛіеет ПРасрзіеее! упа ацзеетаНе (поПар«ізспе) 
Касбг!а уегуепае:. Іп дег Іапепеіпгіспішпе ўгегбеп ўўейезігепепа 
Егтхецрпіззе ац біеіпеці паа РоггеПап уетуўепае!. 

АКііу угігё Раіеё іп Апуепфіпе гебгасім. іе Іппепгёй0гае ег 
Раіёзіе угегаеп ті: ггобел Бріеееіп ипа Ктопіепсіега уегзіегі. Мап 
Капа ўеі2і еезсптіедеіе иаё ги55еіз5егае Реіаіі5 (ВаІКоп- паб 
Тшеійег, уегэспіефепе Агсвііексіграцеіетепіе уоп Еаз5ааел, 
Егіедроўзцтіефпееп и5у..) пісВі епббергеп. Іп еп Іапепгёцтеп 
реп5сбпеп бір5- пад Ёаізспе ЗіаадЫідег уог, е5 іг біе Егез5кота[егеі 
уегргейее. 

АІзо, іе уоп пип5 Безйттіеп Напріеіарреп «ег Беіагізсізспел 
ТіеегІрацкиазі 4ег Еросве «ез МійеіаІег5 шпа ет пепел 7еіі пад 
аус діе даті: ац5 епезіе уегрип4епе Се5свісВіе (ег Вашесрпік 
тецееп еіпёгаскзуоЙ Чауоп, чаз5 Веіаги5 Безопаег5 уот 14. біз 18. 
гаргрцпаегі беп уезіецгорёізсвеп КШшгітадійопеп пад ет 
мез(ецгораізсреп Агеа! фет таіегіеПеп КШшг апа ае5 Візіюгіеспеп 
Егре5 апеердгі. 


Іп Ренісйе уоп Вагу! ЗЕКМАГОЙІТУСН йбегзвігі 
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Запігацка 


Пеатеіёз ВаКапізіўо5 пайго з(агубоз іугітаі пшпаз Іеіаўіа і55Ккігіі 
іг за]усіпаі аріртёўй зуагбіацсіц5 агсрйекйгоз еіарі5. 

Рігтазі5 ебараз 

АпКліутазіз Роіоско регіоаах (ХІ а. - ХІ а. рігтоўі ризё). біпо 
Ігікоёагріч ВаНагизіўд]е аізігадо іг іўріію пацоз зіагубіпё5 тедзіаго5: 
збору Іакбаі. 

буепбуКІо5 ргадёіоз Чекогцой ЁезКогаі5, КІобі пайгіпіаі ратаіаі зи 
тедіпіц Кагкази (РоіосКо 5обўа, Веіёіско уіепцоТупаз іг Кі.). Роіоско 
пеізігаі зикаге паціо йро пйга з «разіёріютіз еПётіз». Тао Іаіки 
МелпзКе ргавёа зіабуй тйгіпе ўуепіуКІа уааоуаціапііз пе 
БітапііўКозіопі5, беў уаКагіейўКкотіз - гопапіпётіз гадісіўоті5. Тат 
кіі Куіезй иўзіепіо теізітаі, гата аІуках, іў Каітупіпёз Гепкіўо5, 
Киогіе рігта Капа рапацаоўо ратай ўгергітпі Кіоўіпіч5, о зіепаз 
ар4епвё зресіаііоті5 актеп5 ріуіеіётіз. Таёіау шо Іаіки пайго 
агспйеКга ерізіауо уіеп ЯКіаі Роіоско уа]Ізіурбёз 1ггіюгіўдўе. 

Апітаз5і5 еёараз 

РобігапііўКоўо тепо зикіезібўітах Уізоўе етоггаўіпёх Вайатизіўоз 
Іегйогіўоўе (ХП а. уідигуў - ХНІ а. ргадгіа). біло Іаікоагріч 
ВаНагизіўоўе зцзікйге КеПіоз зауагапкіЎКоз агспііекіігоз токукІоз. 

Роіоско агспііекёйго5 токуКІа. Рітта Кагіа (пекайапі ўуепіуКім) 
з(агопааз гайгіпіаі дуіеўч ацк5у КипіеаіКбёіо тйтаі Роіоско АцКўбійпёўе 
рііуўе. МепіпіпКах Топа5 зКйге паціо йро ўуепіуКІа зи КііоКіа уіўцйпев 
дае Копзтксіа, рта Капа разігодо ріеіўйпіаі «КоКоўпіКаі», Кигіе 
пе пКіаі Бег іг абіека арзацеіпе шаксіўа (раеегіпа Ііеац5 уапаепз іг 
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зпіеео пуибеКё іта пио 5і080). Уі5ц рітаа, (зі еагзіоіі Эразо- 
Ргеобгагеп5Ка]а сеткуё і, га[бйі, Кіюз тіезію ўуепукІоз. Ібпуксіа 
птедіпёз ратай Копзтцксіўо5, ўпо5 аго пеейііаі (аріе Іт, КіеК ізаІа 
ўете) зшіўЧаті КаІКётіз пебіёеііц5 цпріу аКтепіз. ХІ а. рабаігоўе 
Роіоско теізігаі зиКйге зауагапКі Ка агспйекійго5 птокукІа 5пто!Іеп5Ко 
уа!зіубёўе іг Чагё пака Моугогодо агспііекійтгаі. Роіоске, Ве]бсіско 
уіепио[упе, ]іе разіаіе ипікаБа 5уепіуКІа, Кигіоз Котрозісіўо5 раггіпча 
зиЧагё рузар5кгііез даіуз і5 ігіўу 5опу. 

УйерзКо агсрйеКійго5 покуКІа. 5узікаге Уіеб5ке ХП а. 5-аўате 
«ебітітегу]е, Каі Уйерско Кипіеаікёйе зцегіхо іў Вігапўоз зи сегаіз 
пайгілёз з(абубоз теізігаіз. 7іе зіаіё тіўгіоз Копзітиксіўо5 ўуепбуКІаз і 
каІкаКтепіо (уіейпіу доіопііо абтаіпу) біску іг рПіпа. Ікі бім Чіеац 
Ііко УйебсКо (ВІіаеоуебёеп5каўа сегкуё) іг Мацеагёико (Вогізо іг 
бІебо сеткуё) буепкКІў Ііекапоз. Еазафу раоўуба ріопі ріКо ако 
зіооКспіч, зуФагапі Бака (Басртайпез) ўпозіеІе5, гаіі Бйб Іуеіпата 
зи Сетіеоуо іо рабіез Іаікогагріо рауугаўіаіз. бата Фаіуказ, бІмске 
ігеі зіоуё]о буепбуКІа, зШігіа Уйеб5Ко теізйц гапкоті5. 

Сагіпо агсііеКійго5 покуКіа. 5узідагё багвіпо Кипігаікўўзіе8 
1егіюогіўоўе ХІІ а. уійшуўе. Каі Кигіе токІіпіпкаі ўо5 Кйгеўц Ігіко 
Реіга МіІопра, уёнач ігру] Кіўеуе іг Орпіёеуе. баііпо теізігаі 
рігта Капа, Куб Ецгороўе Газаду риобураі рапацдоўо пе іКіаі ўі іоб15 
аКтепіз, бег іг іхаігіц ру еІагйтога Кегатіка (рІуіеіе5, іабуз). Ле 
вац5іаі пац4оўд разіау іпіегўегатз акизйпіч5 расаду іг іуаігіц зраіуц 
гаду рІу(еІе5. Табіаци ў'езКо5 іоКід5е буепіукІозе геіоз. Ве заКгаІіпіў 
разізіц Чаг Биуо разіаіуй Кипіеаікбёіц гата! іг гупубіпё багаіпо рііез 
зіепа (геі5Кіпуз, пебйаіпеа5 губ зІауц 2етёпі5 ХІІ а.). 

баіа бім агерііеКійгоз покуКіц іўзізКугё іг Кіўеуо ХІІ а. зіабуроз 
токукіІоз аізіоуаз - Тигоуо ўуепіуКІа, зипукі5і ро 1230 - 1231 т. 
ўетёз фгерёўіто. буепіуКІо5 ггіпфу5 Биуо і КІою5 еІагагюботіз 
русІёті», Кугіу араёісўе Бага Кегаміко5 вапітоўу ізрацз ЎепКіЧ. 

Ттебіазі5 еЁараз 

Апкхіуроўі гоііка (ХШ а. ріттоўі ризё - ХУ а. ріттоўі ризг). біз 
с(ара5 зКігзіоптаах і Фо регіодц5. 

усіупёз5 регіодаз (ХІІ а. апітоў ризё). Іў УоІупёз і Ванапізіўа 
аігіпа зіабубіпіч теёіаец паціоуё - ёіаеііц дуаўіц Бгацкіпёз рІуіюз. 
Ібпукзіа «сетіапка», ўг'езКіу іаруба, о (аір раі - егіпду ріуіеіё5 іг 
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акизйпіаі раодаі. 

Абіапда паціо Яро тупубіпіаі ігепеіпіаі - арэкгііо5 агра 
зіабіакатрёз Гогтоз УоІупёз Бокёіаі-Фоп?опаі. Лі ратаізі - г1й5, іў 
актеп», о ріуйу гіўітаз -уепіпіз (БаНіўКаз). 

Напуоз ако регіо4аз (ХІУ а. - ХУ а. рігтоўі ризё). Разіговё 
пацўоз зіагубілё5 пефаароз - ёегрёз іг уагопо рауіда[о КоКІіаі. ХІЎ 
а. хіфцгуўе уепёіпі (бабка) гібіта ракейе еойКіпіз. Зогаі 4епей і5 
ргадгіц разсШадгіот Ёоптоз, о уёііац - ріокўёіотіз ёегрёті5. 
Разіаіуіюз ріттозіо5 Вакагізіўоўе рПуз-Казіеіігі. Раегіпаіпё іу зіабубіпё 
педага - актцо, (К і5 ае пац4обоз діё2іозіо5 рІуіоз. біаіуй іт 
паці гойКіпіу ігаёісўу аКтеп5 пйго гатаі (Мапеагафуказ, Уіпііз). 
ХМаціч пйгіпіч зіабіабКіу ўуепбуКІу багаіпе, Мацеагёике, Тгакцозе, 
Міпіціе рапаіаі дагуй іў актеп», о зіепц Копзітксіўо5 - іўрІуш. Эіогаі 
Фепей іуаігіў бру ёегрётіз. біз Іаікогагріз зіеўазі зи бацпатоўо 
рагаКіпіо гіпКІо абзігадіти, о ёі] іо гуўКіаі раКію гупубіпёз 
агсріекітоз ібоге5 уаіг4аз беі уі4ац5 Копзітсі]05. 

Кебіігпазіз еіараз 

Угіутоўі гогіка (ХР а. апігоўі ризё - ХИІ а. рігтоўі ризё). Ўіз 
регіодаз з5іе]азі зи руш згагуроз зИКІёзіеўітай, Каі папдоіюз іхаігіц йру 
(4ацеіац Каір Кеііазёебіт ргобІіпёз ріуюз. буепіукіу Ёазадцозе 
абігадо іуаігіаі5і оплатепіаі, задёіой і регЧеей КІіпКегіпіў руй. 
Маціоз Чацеіарокёіё5 ріуз гегаі ргіаікуюз бацпата]апа рагакіпіага 
гіпКІмі, ўў 5іелоз 5юогоз, ратагаі Іабаі сій (ураё Бок5й). Разігофо 
гупурбіпёз хацім Коліезіўц ўуепбуКІоз. Аісігазіа ў'е5Кц (арура, раіаірозе 
зіабото5 Кейикатріу КоКІіў Кгозпуз. Эіаботоз рігтозіоз уагріпёз, 
ргадедаті бпкоой Тазадаі. 5іаіотоз пе (К з(абіабКіў іг КабаііКу 
ўуепіуКіІоз, бег іг 5іпагороз, іг теёе(ё5. 

Репкіазі5 ебараз 

Кепезапза5 (ХМІ а. апітоўі ризё- ХУП а. ргайсіа). біла рггіодчі 
Бадіпеаз ипікаіч увіууо5і05 гойКо5, уёіууоўд гепезап5о (тапіегілто) 
і апскіууо]о Багоко зіагубіпіч (гадісіўу 5а51іе]ітаз. Тао Іаікоіагрім 
Вайагізіўоўе разіговё іў ргаз2іц ргоіезіапіаі, о 1596 п. іг ипіёаі. 
Ргоіе5іапіаі 5іаюю паціо йро КаІуіпу багпубіаз, о упіаі - БагіКіпіо 
рІапо сеткуез. ВаНагизіўдз тіезіц аіксіёзе зіаготоз пайгіпёз гойіёёз. 

Супубіпеі агспііеКійгаі бйдіпео5 Базйопіпёз ріПуз - іў ргаф2іу 
зепоіо йаІіЎКо ўро, о уёіац - паціоіо оІапдіўКо. 7 агсрйекйігоўе 
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акіхаігдцз Мучепапац тапіегізто роўеікіз (Аўепу, Ўтоіапу ру). 
Бріію паціо йро ріуй гібіто Бадаі - гепезапзіпіт іг оІап4іўКазі5. РаКію 
Іапгу іг богу апру Гогтоз, аізігадо стКегіаі іг БаІКопаі, Газафуц риоўубаі 
рІаёіаі пап4оіаз актцо. Ібрііпіа гІагйагиоіа Кегатіка. біаўубопаз рІабіаі 
пап4обоз гІагійгциюгоз ггіаду ріуіеіё5, КоКІіаі, Іапец зйКІаз. Ра]аірэпіці 
ішба раі боКоой аза», о ріуў гібіто гаўаі іўпукзіа. 

беббавіз ебараз 

Вагоках (ХМІ а. раБаіва - ХУП а, рараіга). бі «ара гата 
зКігебуй  ігі5 Чіае]ці5 регіофі5. 

АпКбууазіз рагоказ (ХУІ а. рараіра - ХУ а. рігтоўі ризё). 
Вайагазііоз 1егібогіўоўе іцо Іаікч разіго4чё рігттіс]і рагкаі іг зодаі, о 
аір раё - Ўуегупаі. Міезіц сепігаі арзіаіопті тугіпіаіз рууепагааізіаіз 
разіаваіх, Каі Кігіе іў ўц ргаікуіі уаічіпётя іг рагацобгуёпаз. Уізоўе 
ВаПГагіз5і]ўоўе зіаботі іуаігіу Копбезіўу тйгіпіаі уіепиоІупаі. 
Кгікўбіопібюу ЎуепКІУ іг пе(ві Каі Кигіў зіпавоец ріапцоўатоз 
уаЧоуаціапііз іуаігіоті5 БагіІіКіпётіз зспетотіз (дуірокўёіаі, 
уіепабокёёіаі, бБерок5ёіаі разбаіаі). РсгрІапиоўаті тіезіц іг тіезіеііу 
ізіогімаі сепігаі, ўмозе Чотіпцоўа ггізіа аікё 50 гойіўёе, ргекурбоз 
еПетіз, іуаігіц Копбезіўц буепіуКІоті5. 

Ргіе Баўпуёіў іг сеКкуіу іЎКуІа рігітозіоз тіесіо Каріпёз, о Чацееііз 
уіепцоіупц КотріеКзу аріхегіаті пійго зіепоті5 50 уанаі5 іг пегі 
вупуріпіаіз Бокёбаі5 (Вгігіёіу уіепиоТупаз багаіпе). Кабаііку іг папі 
Баўпусіу Газадаі рцобіаті ро!іспготіпёті5 тедіпётіз зкШрійгопаі. 
Каріпёзе ўгбаўпуёіц уіфуўе зіаботі пайгіпіаі апікаріаі, рарцоёй актепз 
зкріготіз. 

Мігіпіу разіай] іпіггўегат5 Фаўпаі пацпдоба вІагагцоіа Кегатіка: 
КоКІіаі, Кегатіпіаі тедаўўопаі, ггіпду ріуіеіё5. Зоі Челгё “аііов іг 
год4о5 зраіуо5 гІагтоіоз ёегре5. 

Вгапацзі5 Багоказ (ХУІ а. апітоўі ризё - ХУПІ а. ёгебіазіз 
Зебітітаей5). Тоо Ігікоіагріц КІе5й пўтіе5ёіо пйгіпе зіаіура, Кигіатоз 
раўогц і таепайг 5одурбоз іг тйтаі, даКіпіаі ігобезіаі, пйгіпё5 ўуепбуКІо5 
іг уіепиоІупаі. 

Зізбуротс фацеіацзіа пацфоіоз ріопоз гапкотіз раеатіп(оз рІуіоз, 
о піегепозе «КПітіпіаі» КоКІаі. РаІаірэпіці регеіпата пао теіпіў 
ўаўеаічіў ргіе ргізйі гаіуіц іг аікёёіу. Іпіепзууіаі зіаботоз ракеіёз 
Коріуісіё5 Беі тедбіпіаі Кгуўіаі. 
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Уйууазі5 рагоказ агра гококаз (ХУШ а. ігебіазіз - Чеуіп(азіз 
аеўітітаеёіаі). біат регіофиі Бадіпеа іпіепзууі пійго загуба уізоўе 
Вайапізіўо5 іегібогіўоўе. Мац(оўатоз паціо ёро УоІупёз ёегрёз ігтаруй 
(оІападкі) КоКІіаі. Іпіегіегат5 еац5ігі пацдоў Ёаўап5о іг рогсеііапо 
гатілізі. Раріію рагкеіа5. 

Еш іпёегўегаі рцобй іаеііаі5 уеіагодаіаі5 іг зіебупаіз. Іёріію 
Кетац5 іг Каіуіу Фагбо 4егаіё5 (БаіКопу іг дугу егоіеіёз, іуаігіз 
агспііеКійгіпіаі Газафу еІетепіаі, апікаріаі іг С..). Ваёпуёіў іпіегўепюзе 
ізіуугауо гірэо іг шко зюшрійга, ізро Ёезюу іаруба. 

Мізу іёзКіпі раегіпдіпіаі УіЧугапўіч Беі Мадіууўц Іаіку таю 
агспіеКійгоз ебараі, о іаір раё зи ]аіз іатргіаі зцзіўмзі зіабуроз іесрліКо5 
ізюгі]а пеабеўойпаі раіуіліпа ВаКагізіўо5 (ураё ХІЎ-ХУІП а.) заза]а5 
50 УаКагу Ецгороз КИійгоз ігабісіўоп5. 


Уеніё Юлашах ІЕЎАЮМРАСОЗКАЎ 
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